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Depuis que les progr^s de riiumaiiit4 nous ont mis en 
etat de rendre nos pens6es visibles pour autrui, gr^ce d 
certains signes simples — I’ecriture— , des efforts ont 616 
faits pour simplifier les moyens d'4crire. De m4me, on 
observe que les caract^res graphiques modernes simpli- 
fient constammentleurs formes, ce qui rend facile k tout le 
monde T^tude de I’utile science de I’^criture. t 
Ues Assyrlens dcnvaffiit sur des tablettes d'argile, avec 

cnn4rfdr|ne ; les Egyp- 
liens Iravaillaient au ciseau les hieroglyphes dans le dur 
granit, ou les tragaient au pinceau, sous forme de peintu- 
res, sur les murs des monuments funeraires et des temples, 
survint Tinvcntion du papyrus, substance qui poss^deune 
certaine analogie avec notre papier actuel (auquel elle a 
donne son nom); il fallut alors choisirune mati^re appro- 
priee au nouveau produit dont I’art d’4crire venait d’e- 
tre dot6. 

Pendant que les Chinois et les Japonais, depuis long- 
temps dejA, dcrivaient sur du papier, au moyendu pinceau, 
comme ils le font encore aujourd’hui, les Grecs et les 
Remains se servaient de tablettes coutertes de cire, sur 
lesquelles ils gravaient, au moyen dun stylet pointu, les 
caract^resde T^mture. Dfautcependant indiquerici, d'une 
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ingon toute paiiiculi(^re, que la connaissanco de liquides 
spcciaux, desLines a rruTilurc at asscz analogues cc 
qu’on comprend aujonrd’hui sons le nom d’tv^cm etait d>''- 

rcpandue chczles anciens, et qiiePIine, Vitruvo otd’au- 
tres (5crivains en font mention. im'nne, legrec Diusco- 
ride donne line recctte sptSciale pour la preparation de 
Tencre. 

Par suite d’un conconrs singiilier dc circonstances, l*6Ie. 
ment principal del’encredes liomains etdcs Grecs est pres- 
que exactement le m^me que celui de I’encre des Chinois : 
c’cst du noir de fumde convenablemcnt d6Iay^ dans un li- 
quide; Tencre, que nous employons le plus aujourd’hui 
celle d’imprimerie, se compose aussi principalement de 
corps analogues. 

Un coup d’oeil sur un parchemin bicn conserve du nioyen 
dge, et m^me do son commencement, nons apprend que 
Part de la preparation des cncres avait, dt^s cette (5poque, 
(St^porte a un degre de perfection relativeincnl lr6s elcve : 
les caractSrcs traces, il y a plus de six ot memo plus de 
sept k huit si^cles, se montrenl encore d’un noir parfait, 
avantage que Ton ne peut attribuer k beaucoup d’encres 
modcrnes. 

11 semble presque que Part de la preparation des encrcs 
ait fait, par la suite des temps, de vfiritables pas en nr- 
ri^re ; chacun de nous a eu des manuscrils dalant d’un 
siecle k peine, souvent m^me moitid moins anciens, sur 
lesquels les caracteres d^ecriture elaient Mjk effaces au 
point d etre devenus presque illisiblcs. Nous devons tuute- 
fois faire remarquer, k ce siijet, quepout-eire la natiircdu 
papier et lachaux, ou Icchloix*, qui sotrouvent dans lieau- 
coup de sortes de papier, lors nid.me qu’ils n’y oxisfont 
qu en quantiles exlrememont faibles, peuvent avoir exercb 
line inlluence destructive sur lecriliire. Si cette dorniere 
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avait^t^ trac4e sur du parcheinin, elle so serait conservi^'c 
comme I’ont fait les ecrils sur parchemin des moines, qu. 
tUaienl, comme on le sait, les souls ecrivainsdu inoyeii- 
^Ige. 

Nous croyons lu^ccssaire de donner ici place h une re- 
marque, au sujet du papier. Tous nospapiersblanchis con- 
tiennent de Ir^s pelUes quantiles de chlore, et la presence 
de ce corps suppose necessairementla destruction du papier 
au bout de quelques si^cles. li est done tout-cvfait inutile 
d'^crire sur du papier, avec del’encre inalterable, un docu- 
ment destine ^passer k la post^rite. L’encre, il est vrai, no 
s’efTacera pas ; mais le papier tombera en poussi6re. Nos 
livres modernes, imprimes sans exception sur du papier 
blanchi au chlore, n’existeront plus dans un petit nombro 
de si^cles, parce que le papier sera decompose. Ceci esl 
surtout vrai pour le papier debois,^ Ires has prix, si fr4- 
quemment employe depuis quelque temps etqui, au bout 
de peu d’ann^es, brunit et devient assez fragile pour se 
rompre quand on le plie. Ce papier ne devrait done pas 
s’employer pour des documents etdes livres destines ^ du- 
rer longtemps. L'encre employee k Timpression de ces li- 
vres, et dont le principo colorant est le charbon, aurait 
aussi, sur des matieres durables, une duroe illimit^e. 

La dur^e que peut avoir la fibre vog^tale non blan- 
chie nous est indiqu(5e par les linges qui entourent les 
momies ogypliennes ; de nos jours, e’est-a- dire quatremille 
ans apres leur fabrication, ces tissus ne sont que brunis 
l^g^rement et ils possMent une assez grande Idnacitfi ; — 
si les anciens Egyptians avaient dcrit avec de bonne encre 
sur cette <5toffe — nous verrions encore aujourd’hui leur 
^.criture avec toute sa nettet6. 

La fabrication de Tencre s’est faite, jusquedans ces der- 
niers temps, d'une mani^re tout k fait empirique; e’est 
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seulement vers la fin du »i6cle deraier qu’un homme pos- 
sedant des connaissances en chimie, et nomm6 Lewis, a 
donne son attention k Tencre k ecrire ; dans ces derniers 
temps, plusieurs chimistes,etparmi eux detr^s distingues 
— nous ne nommerons ici que Berzelius et Bdttcher — se 
sont occupes de ce produit de Findustrie chimique. 

Si Fon a apport^ k la composition des encres d’assez 
grands perfectionnements, il s’est produit, dans ces der 
niers temps, deux facteurs qui ont de nouveau pris de 
Fimportance au point de vue de sa preparation. L’un de 
ces facteurs est la substitution, au papier gris ou bulle, k 
la forme, du papier blanc etlisse, fabriqud k lamachine; 
ce dernier ne peut s’obtenir que moyennant un blanchi- 
raent tr^s dnergique de la mati^re premiere, etcette opera- 
tion a pour effet de laisser inevitablement, dansle papier, 
duchloreet de la chaux, si minime que soit la quantite 
de ces substances. Quelque faible que puisse etre la quan- 
tity de ces corps dans un bon papier, elle suffit cepen- 
dant pour decomposer beaucoup d’encres, au bout d’un 
temps assez long, et poor effacer compietement les traits 
de IMcriture. On doit done s’efforcer de donner aux encres 
une constitution telle que les traits d’yeriture ne puissent, 
malgry cette influence, devenir yphymyres. 

La seconde circonstance, qui exerce une influence notable 
sur les compositions employyes comme encres, a yty le chan- 
gement qui s’est produit dans les instruments au moyen 
desquels on ycrit. Autrefois, on ycrivait exclusivement avec 
des plumes d'oie, et Fon dessinait avec des plumes de 
corbeau; h leur place, on emploie actuellement les 
plumes d’acier. La substance cornye, dont sont faites les 
plumes d’oiseaux, appartient a ce genre de combinai- 
sons qui possyde une grande rysistance aux actions chi- 
miques. L’acier, au contraire, avec lequel main tenant 
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lous fabriquons g^n^ralement nos instruments d’ecriture, 
st un corps que diverses substances attaquent facilement; 
3s acides tr^s 6tendus, que contientl’encrejOnt la pro- 
d’attaquer racier des plumes au point de mettre, en 
>eu de temps, ces derniSres hors de service. 

Avant d’arriver k trouver des encres qui fussent com- 
(l^tement ou presque compl^tement sans action sur les 
lumes d'acier, on essaya de supprimer cet inconvenient en 
mployant des enduits con venables, qui devaient preserver 
acier des morsures de I’encre. 

Ge fut alors que Ton appliqua sur les plumes d'acier une 
ouche de cuivre, d’argent ou meme d’or. II cst facile c!e 
omprendre qu’une couche de ce genre ne pouvait qu’etre 
nutile : apres avoir servi tres peu de temps k ecrire. 
iieme sur le papier le plus satine, la plume a sa pointe usee 
asqu’^ un certain degr6, ce que la loupe fait voir distinc- 
ement et, en cette partie la plus importante de la plume, 
acier se trouve k d6couvert. 

L’action de I’encre ronge les fines pointes d*acier et, par 
uite, met, k bref deiai, les plumes hors de service. 

Dans ces derniers temps, les progres de la chimie ont 
upprime cet inconvenient ; nous connaissons actuellement 
[es encres qui satisfont k toutes les conditions necessaires 
t laissent sans alteration la matiere qui compose les 
dumes. 

Nous avons appele art la connaissance de la preparation 
es encres ; on pourra rire de cette expression ; cepen- 
.ant,nous devons persister k Temployer ; il n’est pas facile, 
11 effet, de preparer une encre qui satisfasse k toutes les 
xigences, d’autant plus que, jusqu'e. cette heure, nous ne 
ommes pas encore compietement eclaires au sujet des 
henomenes chimiques qui se produisent dans la prepa- 
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ration de I’encre, et. comme nous I’avons dej^ dit, des 
cl itnis-es, mdme les plus distingues, n’ont pas cm au. 
debso.s de leur digoite de s’adonner h I’^tude approfondie 
des encres 
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Suivantleuremploi, on pent partagerles diverges encres 
en plusieurs groapes, dont la demarcation respective est 
assez tranchSe. Sous le nom generique d’encre et dans le 
sens le plus 4tendu, nous comprenons un liquids diverse- 
ment colore qui doit servir h produire des marques per- 
sistantes sur du papier, des tissus, du boiS;, du cuir et 
d’autres mati^res. Nous pouvons, d'apr^s leur usage, di- 
viser les encres en : 

JEncres a ecrire : ce sont celles qui doivent servir a produire 
avec la plume les caracteres de Tecriture. Parmi elles, se 
distinguent les encres suivantes : 

Encres a copier, qui servent egalement k recriture, mais 
sont composees de telle sorts que Ton peut fairs une ou 
plusieurs copies de I’original et multiplier ainsi plusieurs 
fois ce dernier. On peut consid^rer comme une subdivision 
de cette variete d’encres celles que, r^cemment, Ton a fait 
connaltre sous le nom d’encres hectogra'phiques et qui per- 
mettent de tirer de nombreuses copies de T^criture, re- 
portee sur une mati^re specials. 

Encres en poudre: ce sont des composes pulverulents ou 
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solides qui, dissous dans Teau, donnent imm^diatement 
de I’encre. 

Encres en crayons qu’on pent, a cause de leur nature, 
raltacher immediatement aux encres en poudres. Ce sent 
des esp^ces de crayons avec lesquels on peut former, surdu 
papier un peu humide, des caract^resquijpar leurnature, 
ressemblent a ceux tracds au moyen des encres d’aniline. 

Encres a 4ifi55m,ou encres de Chine. Ces encres sont prin- 
cipalement destinees k ex^cuterdesdessins avec les plumes 
ordinaires ou k Taide du tire-ligne. 

Encres iithograpkiques : ces encres parti culi^res sont ex- 
clusivement employees a ecrire ou^dessiner sur lapierre 
lithographique ; elles doivcnt pouvoir r^sister a Taction 
de certaines liqueurs corrosives que Ton emploie dans la 
lithographic. 

Encres a marquer: elles servent surtout a produire sur 
le linge des marques qui ne s'en vont pas au lavage; 
elles doivent dispenser de marquer a Taiguille. 

Encres a tamponSy employees k imprimer, sur les etoffes, 
des dessins qui doivent 6tre executes en broderie. Ces 
liquides, de m^me que ceux servant a huraecter les 
timbres commerciaux, les num^roteurs, etc. , appartiennent 
k la classe des encres, touten s’ecartantnotablement de la 
composition g4nerale de ces derni^res. 

Encres spkiales^^Q,rmi lesquelles nous comptons celles 
d'or et d'argent et celles connues sous le nom de sympa- 
thiques. Ces encres ne sont employees que rarement; 
mais, un fabricantd’encres,s’il veut posseder^ fond toutes 
les parties de sa profession, doit les connaitre. 

Comme Tindiquele classement general qui precede, le 
nombre des encres et des produits analogues k Tencre est 
assez grand. Si nous voulions passer en revue toutes les 
recettes qui sont venues ^ notre connaissance, plusieurs 
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volumes de I’importance de celui-ci suffiraient ^ peine pour 
les comprendre toutes; mais, nous nous sommesborn6 
exclusivement, dans Texposition qui va suivre, aux re- 
celtos que nous avons 6prouvees nous-mtoe sans discuter 
plus a fond les aulres fortnules, quelquefois tr^s fantai- 
sistes. 

Si simple queparaisse 6tre I’^tude de la preparation des 
encres, nous devons cependant avouer que, jusqu’a pre- 
sent, nous ne savons guere mieux comment se fait Tencre 
que nous ne connaissons encore les reactions chimiques 
qui s’op^rent dans cette fabrication. 

Ce sont, en efTet, des reactions chimiques de nature assez 
conapliqu^e qui se pr^sentent dans les divers liquides, lors 
de leur transformation en encre et, jusqu’^ present, les re- 
cherches des chimistes ne les ont pas suffisamment dlu- 
cid^es. 

La plupart des liquides, quo nous designons sous le nom 
d’encres,secomposent, en efTet, de combinaisons de m^taux 
avec diverses mati^res organiques, parmi lesquelles on 
distingue celle connue sous le nom de tanin, et certaines 
autres mati^res veg^tales extractives. On a cru que la for- 
mation du corps noir, auquel Tencre doit ses propri^tes, 
etait toujours due exclusivement a un des corps contenus 
dans les mati^res propres au tannage ; mais, on s’est con- 
vaincu qu’il n’en est pas ainsi et que, dans les composi- 
tions auxquelles nous donnons le nom d’encres, il existe 
un nombre considerable de combinaisons chimiques que 
Ton ne connait encore qu’incompl^tement. 

D’apres cequi precede, on comprend pourquoi, de tons 
c6tes, on a donne et donne encore un si grand nombre de 
recettespour la preparation de I’encre : . cette circonstance 
peut seule nous expliquer ce fait remarquable que deux 
recettes, qu’on pourrait dire semblables, k considerer les 
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mati^rea employfies, sont extr^mement di£f6reotes au point 
de vue de la quantity de ces matiferea ; si Tune de ces re- 
cettes indique quela predominance absolne doit etre attri- 
bufie h nn certain corps, Tautre dSmontre tout fii fait le 
contraire. 

On comprend, par consequent, que, pour ce qui a trait 
k la fabrication des encres, nous ne nous soyons pas beau- 
coup fid aux recettes • aussi, tout fabri cant, qui s’occiipe 
attentivement de ce sujet, fera-t-il toujours bien d’essayer 
les recettes qui viendront k sa connai8sance,tout en tfiLchant 
de perfectionner celles qu’il possdde. 

11 est inutile d’insister particulidrement snr Pimportanee 
des profits retirer de tels essais II est peu d’articles d'u- 
sage courant qui se vendent avec un bdndflce aussi 61evd 
que Tencre. Un ddbit, mdme restreint, de ce produit sufflt 
k nourrir son homme, Avec Pinsuffisance, que nous avons 
k critiquer dans toutes nos encres, tel ou tel point de 
vue, soil pour le prix, soitpour la qualitd, tout progrds, 
si minime qu’il puisse paraitre, sera matdnellement dune 
grande ntilitd. 
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Si, pour le moment, nous laissons de c6t4 les encres ser- 
vant a d’autres usages sp6ciaux, telles que les enores de 
Chine, lithographiques, k marquer, etc., et dirigeons d’a- 
bord exclusivement notre attention sur Fenere, que nous 
d^signons sous le nom d’encre k 4crire, dans le sens le 
plus 4lroit du mot, il s’agit, avant tout, de determiner ce 
que Fon pent demander k une encre, qui suffit a tout ce 
qu’on doit exiger d’elle. A notre avis, une bonne encre 
k ^crire doit poss^der les propriet4s suivantes : 

Coloration intense, c'est-^-dire que les traits executes 
avec cette encre doivent acquerir, soit immMiatement, 
soit au bout d’un espace de temps tr^s court, une colora- 
tion fortement prononcee, quelle que soit, d’ailleurs, la 
couleur primitive de I’encre ; noire, rouge, ou toute autre 
teinte quelconque. 

Fluidzte: Fencre doit couler facilement de la plume, 
de mani^re que Fon puisse executer avec elle les lignes 
et les traits les plus fins ; une bonne encre ne doit jamais 
^tre visqueuse ou former une croMe dure en sechant 
et en epaississant sur la plume- Ce dernier ph4nom6ne 
s’observe parfois avec des encres tr4s bonnes, d’ail- 
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leurs ; il a souvent son origine dans une concentration 
trop grande de Tencre ; on pent, dans ce cas, rendre I’en- 
cre parfaite en y ajoutant une quanlite d’eau convenable. 
Si, m^me apr^s celte dilution, I’encre reste visqueuse en 
coulant, c’est une preuve que la composition est mauvaise 
par elle-m^me, ou que Tencre s’ est d4t4rior6e par suite 
de certains phenom^nes de decomposition qui se sont pro- 
diiits en elle. 

Cetle propriete de la fluidile ne pent, comrae nous I’ex- 
pliquerons plus en detail, Mreexig^e des encres, dites ^ 
copier, dans la m^rae mesure que des encres a 4crire ordi- 
naires : les encres k copier sont 4paisses etposs^dent aussi 
la propriety — que Ton ne recherche pas dans I’ecriture 
ordinaire, — de rester longtemps humides et, lorsmeme 
qu’elles ont 4t^ soigneusement secliees avec du papier 
huvard, de produire I’adherence de deux feuilles ecrites, 
ce qui peut aussi avoir pour resultat de reporter les traits 
d’ecriture d^une feuille sur une autre, r6ciproquement, et 
de rendre toute I’ecriture illisible. 

II est souvent arrive k des consommateurs de se plain- 
dre de ce que la quality de Fencre n’6tait pas convena- 
hle, jusqu’§, ce qu’ils eussent reconnu qu’au lieu d’encre 
ordinaire ils employaient, pour 4crire, de I’encre k copier, 
sans I’avoir dilute au degre convenable avec de 1 eau, ce 
qui rend cette encre plus liquids, sans cependant detruire 
la propriete qu’on recherche, quand il s’agit d encres k 
copier, de secher lentement. 

3° Dures : une bonne encre doit ^tre durable, c est-a- 
dire qu’elle doit, m^me au bout d’un temps prolong^, con- 
server sa coloration sans ebangement ; elle doit m^me ne 
pas s’alterer beaucoup, lorsquele papier, sur lequel on a 
4crit avec elle est humide ou m^me mouille; cette propriete, 
il est vrai, n’appartient qu’a un bien petit nombre d'encres. 
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A cette propri6t6 de la duree, il faat ajouter celle de Ti* 
nalt^rabilite de rencre, en presence de Fair; une encre 
durable doit sdcheX* graduellement Tair jusqu it former 
une masse brillante et cassante ; elle ne doit pas, lors 
m^me qu’elle est fortement ^tendue, se decomposer ou 
moisir. 

II n’est pas difficile de satisfaire h cette condition. Beau- 
coup d’encres, par suite de ieur composition, agissent 
comme des poisons sur les vegetations de la moisissure 
qui, par suite, ne peuvent se former sur elles ; quant aux 
autres encres, qui pourraient se decomposer tr^s facile- 
ment et tr^s vite, une addition de certaines substances, 
dites antiseptiques^ devra facilement les preserver de la 
decomposition. 

4® ImWehiliie: pour certains usages — notamment pour 
I’execution d’ecrits devant servir de documents historiques 
imporlants, ou pour d’autres titres, on veutnonseulement 
de i’encre qui brave les ravages du temps et les causes acci- 
dentelles de deterioration (tellesque Texpositiondu papier 
a^rhumidite et ala moississure); mais aussi, qu’elle puisse 
mfime resister aux alterations que Von voudrait hii fau'e subir 
au moyend' agents chimiques, A parler franchement, ceci est 
un desideratum qui, pris dans son ensemble, est absolu- 
ment irrealisable, puisqu’il s’agirait de decouvrir un com- 
pose organique capable de resister k tous les agents ; or, on 
n’en connalt pas, jusqu’e, present, et il sera difficile d’en 
connattre jamais. 

Bien qu’aucune encre ordinaire k ecrire ne puisse, meme 
mediocrement, r6sister k Teffet des agents chimiques, cer- 
taines encres, celles preparees k i’aide du charbon, posse- 
dent une resistance relativement considerable. Il n’en est, a 
notre connaissance, qu’une seule servant k exdcuter des 
signes graphiques : celle, dite d’imprimerie, qui soit abso- 
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lument ind^lebile ; onne pent la d^truiie qu’en d(5truisaiit 
en m^me temps le corps sur lequel elle se trouve: papier, 
parchemin, etc. Malheureusement, il est difficile de prepa- 
rer cette encre de mani^re qu’on puisse s’en servir pour 
ecrire a la plume. Apr^s le carbone, certaines combinai- 
sons Ir^s fonc(5s en couleur et d’origine organique, — les 
corps dits humiques — presentent une grande resistance 
aux agents chimiques,sans cependant etre aussi resistants 
que Test le carbone. 

Une coloration intense, de la fluidite et un certain de- 
gre de durabilite, telles sont done les proprietes que Ton 
peut obtenir de toute bonne encre et nous devons nous ap- 
pliquer, pour toutes les encres que nous voulons preparer, 
^ re^iliser Texistence de toutes les proprietes citees plus 
haut, sans negliger Funeou Tautre d’entre elies. 

Si nous essayons d’etablir une classification des encres a 
ecrire, nous trouvons qu’on peut I’entreprendre a deux 
points de vue differents : la couleur de f encre et la supe- 
riorite des combinaisons chimiques qu’elle contient ; Ten- 
cre violette, I’encre rouge au carmin appartiendraient au 
premier groupe ; Tencre A I’acide gailique, celles h la ga- 
rance, au ebrdrae, a rhematoxyline, etc., appartiendraient 
au deuxieme groupe. 

Remarquous, d’ailleurs,ici, queles noms donnes k diver- 
ses encres ne sont pas autre chose, dans le plus grand 
nombre des cas, que des noms. Pour citer ici un exemple, 
disons que, dans la fabrication de beaucoup d’encres ven- 
dues sous le nom d’encre Alagaranceou ^ Talizarine, on 
n’emploie ni garance ni alizarine (corps contenu dans la 
garancej. 

Dans la description suivante, nous n’avons pas Tinten- 
tion de nous astreindre h une classification rigoureuse, k 
laquellenous ne voyons pasd’avantagesparticuliers; nous 
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nous proposons principalement de d6crire les encres r6u- 
nies, d'apres leur couleur, dans nn ordro qni rlepoiulra, 
d’une part, dumode de preparation, de Tautre, de iasimi- 
litude des mati^res employees. 

Comme, de toutesles encres, c’est la noire quiest la plus 
importante, nous la placerons avant toules les autres et 
lui consacrerons, entre toutes, les explications les plus d^- 
taillees. 


iSihcres noires a ecrire. 


Les encres noires k ecrire se disliugucnt essentielle- 
ment entre elles. au point de vue chiinique, et nous pou- 
vons les ranger endeux groupes nettement tranches : celles 
qui contiennent une combinaison d'acide iannique ou ia- 
nirif et celles qui en sont exemptes, Les encres contenant 
de I’acide tannique se distinguent,^ leur lour, suivant la 
mali^re premiere qui a fourni le tanin, en encres au ta- 
nin de noix de galle, au tanin de cachou, etc. Les en- 
cres, exemples de tanin, ou celles qui, outre du tanin, con- 
t'ennent d’aulrcs subsLances, se partagent en encres au 
chrome, k Talizarine, au bois de Campeche, etc. On remar- 
que que cette division n’est pas absolument rationnelle 
puisque, par exemple, les exlraits de bois deteinture, que 
Ton emploie a la fabrication des encres, peuvent contenir 
aussi certaines quantites de tnnin. 

Les plus anciennement connues et les plus importantes 
de toutes les encres noires sont celles qui contiennent 
quelque combinaison de tanin. Leur prepai ation donne 
les r^sultats les plus favorables, tout en exigeant les de- 
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penses les plus minimes. Malgre celte particularite qui 
semble avantageuse aux fabricants, nous ne recomman- 
dons pas specialement ces encres, parce qu’il ieur manque 
generalement ce degr^ de durabilite que Ton est actuelle- 
ment habitue i trouver dans une bonne encre. On pent, 
a notre epoque, signaler ies encres contenant du tanin 
corame des preparations surannees, qui, bientbt, disparai- 
tront completement du commerce. 


Kncres au tanin. 


Les encres au tanin contiennent, presque sans exception, 
un corps du groupe des composes dits ianniques, combine 
avec de Toxyde de fer. Comme les matieres, contenant du 
tanin, sont Ires repandues clans la nature, on comprend 
qu’un tres grand nombre de matieres vegetalespuissedtre 
employe St la fabricationdes encres. Dien que les matieres, 
dites astringen!es, quise rencontrent dans les diverses ma- 
tieres vegotales, aient, au point de vue chimique, de tres 
grandes analogies entre elles, elles se ditferencient nette- 
ment les unes des autres etle tanin, prepare avec elles, pre- 
sente des differences, au point de vue de ses proprietes. 

Tandis que beaucoup de matieres astringentes, en com- 
binaison avec I’oxyde de fer, donnent des composes bleua- 
tres et fournissent des encres analogues, nous trouvons, 
avec d’autres, que lescombinaisons sont d’une couleur ver- 
ddtre, qui ne passe qu’apres un certain temps au noir in- 
tense que nous sommes accoutumes e, voir sur les ecritu- 
res faites avec de bonne encre. 

Aux proprietes des matieres astringentes contenues dans 
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I’encre, dont nous v»*n‘tu> rni** niriitj o*. t'.'ip *- 
pond aussi cctte dt?rnit*re propru'lr df l ein'r*'. V* 
d*encres donnrnt uno »kriture bbMiAtn\ 
une ecritiire vordutre, qui na di?v!t*nt uuirvi cjn'iiu lnuit 
quelqiie temps. Les encresfi Taridf* tanntqur, qui p u 
tout^ fait noires an moment oti eili*s nmlent d»‘ la plum»’. 
ont, le plus souvent siibi unt* intelilkaliMti r|in ii#* 
leiir pennet plus de penetrer dans le papier * t duuiit-nt 
unc ecriture qui ne peat aueunement la dma 

bilite. 

Si nuns inumrToiis les couMdrnVjt c*numv apl? h 

it foiirnir du tnnin^ nous trouvons que, diinH len divi*f,'»*'H 
recettes de pr<'‘paration des cneres, hc presefitent |»\h mipv 
suivants : noix de galle, gallons, ecoree ilr rh»'he, la* 
ineaux de sunuic, ecorce de peiijdier. eenm* de pm, 
rormo, Scorce ct hois de maminnier delude, prtinellrn, 
baies de nerpr un^ etc. 

Nous devons mentionner ici cjim fcU« dnimuhatinii nit 
peut aucunement 6lrn considiJrtM* comma cumpbHe . fiMtiH 
n’avons nullement rinlcution de la doimer romme , 
nous pouvons dire, pour nous faire cmnpremin* en pen il»* 
mots, quo toute substance vcgfilale, m gi-nf'i.i! 
hois, fruit, feiiilie, excroiss.inco morbide de bt plant**, 
contient une cerlaine proportion de Utnin el pent, dans 
unc certaine mesure, servir j\ la fabrication des ern e's. 

Ayant de trailer plus compidleinont dee proprit‘f»Vs d*‘« 
matiSres qui fournissent du tanin, nous croyona tifVex- 
saire de faire connattro aux lecteurs Irs propri<^t/m rlumi^ 
ques les plus importante.s des matii'uvs asiringeiUen prm 
cipales ; il semble, on elTet, qir«na ronnaissanr** paifnib* 
de ces propri^tds peut seule permetire do comj^rrmlrr 
phenomSnes qui seproduisentdans la formation d*!lVn»*r*\ 

Sous le nom de matidres astringentes, nous comprenoni 
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ici certains composes chimiques contenus dans les sub- 
stances qui contiennent du tanin, telles que les noix de 
galle, les gallons, les ecorces d’arbres, etc., et que Ton 
peut extraire k I’^tat de puretd. 

Pour le fabricant, qui ne veut pas se contenter de suivre 
une recette qui lui donne des r4sultats satisfaisants, la 
connaissance des propri6t6s de ces mati^res, k r4tat de 
purete complete, est importante, en ce qu’elle le met k 
m4me d’entreprendre des essaisplus precis, a I’aide dema- 
ti^res tout k fait pures. 


TaP’ii^s on acides tanniquM^ 

Dans tons les v6g^taux d'^ordre supdrieur, sans excep- 
tion, se trouvent des composes qui peuvent se combiner 
aux corps, dits basiques, en formant des sels, et que Ton a 
designes sousle nom d’acides. Beaucoup de ces substances, 
completement solubles dans Feau, se distinguent par une 
saveur §,cre et astringente caract^ristique ; on les designs 
sous le nom general de tanin. Si Fon met la solution d’un 
tanin en presence d’une solution de gelatine, ces deux 
substances forment un compost insoluble et Fon peut, 
avec des soins convenables, separer d-une liqueur g^Iati- 
neusetoutela gelatine qu’elle contient, en y ajoutant du 
tanin, et en operant inversement, tout le tanin, sous 
forme de masses floconneuses compos^es, pour ainsi dire, 
de tannate de gelatine. 

En presence de Falbumine, le tanin se comports k peu 
pr^s comme avec la gelatine ; il en est de meme en pre- 
sence de la peau des animaux recemment detachee. Si Fon f 
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plonge une peau d’animal^ non sechde, dans la solution 
d une matidre tannante, cette peau absorbe peu pea 
tout le tanin et acquiert, par ce moyen» la propricte de 
ne plus s’altdrer h Fair quand elle est sdche, de conserver 
une cerlaine souplesse et de ne pas se corronipre, lors 
meme qu’elle se trouve en contact prolonge avec Teau. La 
peau d’animal s’est combinde avec le tanin en passant i 
Fdtat de cuir ; elle a dtd tannde. 

Outre les propridtes menlionndes id, tous les lanins, 
en general, ont celle de former, quand on les met en pre- 
sence des sels de fer, des liquides colores en noir bleu ou 
verddtre. Leurs solutions sonttrds susceptiblesde s'altercr. 
Par suite de celle alterabilite, la coiilcur des encres change 
soiivent etles encres, qui conticnnent du tanin, se decom- 
posent facilement, par suite d’une production de moisis- 
sures. 


j^ide tannique du chene ou taixiu. 


Cette matiere, Lres repandiic dans le rdgne v(5g(5ta], se 
trouve, commeson nom I’indique, dans le chdne; nonseu- 
lement I'dcorce et le bois, mais encore ioutes les autres 
parlies du chene et particulidrement cerlaines excrois- 
sances morbides qui viennent sur lui, les gallons et les 
noix de galle, sont Irds riches en niatidre tannante. Nous 
trouvons egalemcnt Tacide tannique dans les noix de 
galle de Chine, dans le sumac des corroyeurs {Ji/ms co- 
rtarin)^ dans les priinelles, los fruits du ccrisier d grappes, 
dans les bois et T&orce des conif^res (tan de pin) et dans 
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beaucoiip d’autres vegetaux. C’cat, comme nous l^avons 
dit, leplus rdpandu de tous les tanins. 

Le tanin se dissout facilement dans I’eau, Tesprit de 
\'in, Telher, etc., et aussi dans des melanges de ces corps. 
Pour I’obtenir a P^tat de pureld, il esttoutefois preferable 
d’eniployer seuloment I’ether comme dissolvant. 

On extrait, de preference, Tacide tannique des noix de 
galle, de la maniere suivante : on pulverise grossiere- 
ment les noix de galle, on les met dans un entonnoir^. de- 
placement, adaptea unebouteille, et on verse par-dessusde 
Tether snlfurique du commerce, liquide tr^s combustible 
et tr^s inflammable. La fig. 1 repr^sente la disposition de 



Fig, 1.— Apparcil pour TexLraction du lanin. 

Tentonnoir h deplacement. II se compose d’un recipient en 
verre T, retreci au sommetet nourvu d’un col fermS par 
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un bouchonbien ajuste.L’entonnoir est adapts surunebou- 
teille, au moyen d’un li^ge; deux tubes ^Iroits en verre, 
reunis par un petit tuyau en caoutchouc, traversent les 
bouchons de la bouteille et de I'entonnoir ; ils permettent 
au liquide^ contenu dans ce dernier, decouler dans la bou- 
teille et d’en chasser I’air pour le faire passer dans Ten" 
tonnoir. L’air se trouve ainsi enferm6 dans Tappareil et 
rdvaporation de Tether, liquidetr^s volatil, est rendue 
compl^tement impossible 

On commence par mettre, au bas du c6ne de Tentonnoir, 
un bouchon de coton assez serr6, qui a pour but d’emp^- 
cher le passage de la poudre et T^coulement rapide du 
liquide. On remplit presque compl^tement Tentonnoir de 
noix de galle pulverisees et Ton y verse assez d’ether pour 
que le liquide recouvre la poudre; on ferme Tappareil et 
on Tabandonne k lui-m4metant qu’ilcoule goutte ^igoutte 
du liquide de Tentonnoir. Quand il ne tombe plus de gout- 
tes, on verse, sur la poudre de noix de galle, assez d’eau 
pure pour d^placcr la moiti4 de Telher, et on laisse de 
nouveau Tappareil en repos jusqu’^ ce qu’il ne tombe 
plus de gouttes. 

Dans la bouteille, on voit alors deux couches liquides : 
la plus lourde est color4e en brun et se compose d’une so- 
lution saturee de tanin dans Tether, et une plus l^g^re, 
de couleur plus claire, qui se compose presque enti^re- 
ment d’ether pur et peut 6tre employee dans une operation 
suivante. 

On d6cante Tether et Ton met la solution dans une jatte 
plate, que Ton couvre de papier buvard et on laisse en repos 
jusqu’^ ce que le liquide se soil evapor^ et qu’il ne reste 
dans la jatte qu'une poudre faiblement colorde en jaune. 
Cette poudre est de Tacide tannique pur, qui retient seule- 
ment encore un peu d'eau. Pour le debarrasser aussi de 
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cette derniSre, on place, pendant plusieurs jours, lajatle 
sous une cloche de veiTe,soiis laquelle se trouve aussi im 
1 vase rempli k moitie cracide sulfurique concentre. L’acide 
sulfurique s’empare de Teau et Ton oblient, de cctte ma- 
ni^re, I’acide tannique du chene, k l’6tat de poudre d'un 
blancpresque pur, non cristallisde (1) (amorphe),ayanl, a 
I’etat de puretd, un gout d’une ^cret6 et d’une aslringence 
singuli^rement fortes. 

Si on laisse une solution aqueuse de tanin sejourner a 
Tair, il se forme vite k sa surface une abondante vegeLa- 
tion de moisissure, qui fait subir au tanin, par une sorte 
de phenomene de fermentation, une transformation par- 
ticuli^re et le change en un nouvel acide : Tacide gallique. 

Si Ton chauHe I’acide tannique k sec, il se carbonise en 
partie et se transforme partiellcment on un aulre corps 
votatil que Ton appelle acide 'pijrogallicine ou pyrogalloL 


Acide liqulgae. 


Cette mati^re tannante se pr6sente naturellement toute 
preparde dans certaines mati^res veg^tales tollos que, par 
exemple, le dividivi, les grains de m6teil; il existc aussi, 
en tr6s petites quantitds, dans les noix de gallc. On peut 
I’extraire des premieres de ces mati^res v^getales en trai- 
tant celles-ci par Teau bouillante et en laissant refroidir. 
La solution, d’oii se pr^cipitent des cristaux colores en brun 
qu’on s^pare de leur matiere colorante, en faisant de nou- 

1. Quelquefois, on voit annonce, sur ics prix courants des 
droguistes, du tanin « cristallise », ce qui cst inexact, puisque 
le tanin, comme nous Tavons dit, ne cristallise pas. 


ENCRES A EGRIRB 


23 


veau cristalliser procure le tanin, apr^s y avoir ajout6 du 
charbon animal pulverise, 

II est bien plus avantageux de preparer Tacide gallique 
au moyen des noix de galle. Si Ton pulverise grossi^re- 
ment ces derni^res et si on les abandonne a elles-memes, 
apr^s les avoir liumecl^es d’eau, toute la noasse se re- 
couvre bient6t d’une vegetation singiiUeremenl abon- 
dantede moisissures,et, par suite d’un veritable pbenomene 
de fermentation, I’acide tannique se transforme en acide 
gallique que Ton peut obtenir,^ I’etat pur, en le faisaiit 
cristalliser. 


Acide pyrogallique ou pyrogailol. 


Si Ton cbauffe Tacide gallique a une certaine tempera- 
ture, qui se trouve entreSlO et degres, et si on laisse 
agir cette temperature, pendant an temps prolonge, Tacide 
se decompose en formant un nouvel acide que Fon appelle 
acide pyrogallique, pyrogallob ou acide gallique torrefie. 
Get acide se reconnalte. larapidite avec laquelleilprecipite 
Tor et Fargent de leurs solutions, et e. la coloration d'un 
bleu noir qu’il donne aux solutions de protoxyde de fer. 
Nous faisons remarquer ici qu’entre le protoxyde et le 
peroxyde de fer il existe une difference importante; ces 
composes contiennent duferet de Foxyg^ne; mais, en quan- 
tites differentes. Ils se comportent, en presence de la ma- 
tiere tannante, de mani^re tr^s differente. Le vitriol de fer 
ordinaire, ou sulfate de fer, contient du protoxyde de fer ; 
une solution de ce sel, k laquelle on meie de Facide nitri- 
que ou sulfuriqiie, ne contient plus, au bout de quelque 
temps, que du peroxyde de fer. 
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Adde tannique du cacliou. 


Une sorte de mimosa originaire des Indes, le Mimosa 
catechu^ est employe k la preparation d’un extrait, que 
Ton trouve dans le commerce sous le nom de cachou. Le 
cachou contient un tanin particulier. Pour obtenir co 
dernier, k Tetat de purete, on fait bouillir le cachou dans 
de I’eau et Ton m^le la d6coction de Tacide sulfurique. 
II se forme alors un prScipite compost de tanin du cachou, 
combine avec I’acide sulfurique. On dissout ce pr^cipiie 
dans I’eau bouillanteetTon ajoute du carbonate deplomb; 
il se produit un precipite de sulfate de plomb et du tanin 
de cachou, qui se dissout. II est encore plus simple d ex- 
traire Tacide tannique du cachou en traitant ce dernier 
par r4ther sulfurique. 

Le tanin de cachou a, dans ses propri4t4s chimiques, 
une grande analogie avec celui du ch4ne, mais s’en dis- 
tingue par la coloration qu’il fait naitre avec les sels de 
fer: il donne avec eux un pr4cipit4 dune couleur vert sale 
particuli4re. 


Q.anin de kino« 


Ce tanin, qui se trouve dans la gomme kino^ et forme 
des masses de coloration d’un rouge brun particulier, a 
une analogie remarquable avec le tanin du cachou dont 
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il se distingue en ce qu’il se colore en vert noirtoe, en 
presence des sels de peroxyde de fer. 

Le tanin de kino se transforme, par fermentation, en 
rouge de kino ; le phenom^ne qui se produit, dans ce cas, 
a de Fanalogie avec celui qui transforme le tanin du 
ch^ne en acide gallique. 


Tanin du bois jamie« 


Le bois jatine, que Ton trouve dans le commerce de dro- 
gnerie {Moms tinctoria) donne,par decoction du bois r6- 
duit en copeaux et refroidissement de la liqueur, par une pou- 
dre crislalline jaune, qui est le tanin de boisjaune. Cette 
poudre a une saveur astringente et donne, avec les sels 
de protoxyde de fer, un pr6cipit4 d’un vert noirtoe. 

Si Ton chauffe le tanin de bois jaune, on obtient un 
nouvel acide, dit pyromorique, qui est au tanin de bois 
jaune ce que Tacide pyrogallique est I’acide gallique. 

Dans le boisjaune, on trouve encore de Tacide morique 
qui, vraisemblablement, est avec le tanin de bois jaune 
dans le m^me rapport que Tacide gallique avec le tanin 
du ch^ne, et qui se forme par suite d’un ph6nom6ne de 
fermentation particulier. 

Les acides tanniques, que nous veuons dedecrire, sonfc 
particuli^rement importants pour nous a cause de leurs 
propri6t4s en presence des sels solubles de fer. Si nous 
voulons 6tablir une distinction rigoureuse enlre les sels de 
protoxyde de fer et ceux de sesquioxyde, nous pouvons 
nous baser sur Paspect des produits colords que Ton pro- 
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voque avec Tun ou I’autre de ces sels, an moyen d^une des 
malieres tannante=i citees plus haut. Nous avons dej^ 
mentionne la difference qui existe entre ie protoxyde et 
sexquioxyde de fer. 

Cependant, celte difference est pen importante dans la- 
pratique de la fabrication des eneres. Les sels deprotoxyde 
de fer ont, en eifet. sans exception, lapropriete de se trans- 
former, au contact de I'air, en sels de sesquioxyde ; les 
eneres, preparees depuis longtemps, contiennent toujours 
una certaine quantile de ces derniers. En tous cas, ia 
transformation des sels de protoxyde de fer en sels de 
sesquioxyde se produit certaineraent lorsque les caract^- 
res edits avec de I'encre sechent sur le papier et que Te- 
criture est exposee a I'air, pendant quelque temps. 

Si nous comparons Taspect des produits colores, qae 
donnent les differentes matleres tannanles associees aux 
sels de fer (aussi bien ceux de protoxyde qae ceux de 
perox^’de), nous avons ies resalia s euivants : 

Acide tannique du clique et sels de sexquioxyde de fer : 
Bleu noir. 

Acide gallique et sels de sexquioxyde de fer : Bleu fonce. 

Acide pyrogailique et sels de protoxyde de fer : Bleu 
noir. 

Acide tannique du cachou et sels de protoxyde et de 
peroxyde de fei* : Vert sale. 

Acide tannique du kino et sel?* de sesquioxyde de fer : 
Vert noir. 

Acide tannique du bois jaune et sels de sesquioxyde de 
fer : Vert fonce. 

Gette comparaison montre dej^ suffisamment quelle co- 
loration Tencre poss^dera si I’on emploie telle ou telle des 
matiferes citees plus haut ; pour obtenir une encre d’un 
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noir on devra toujours choisir un des acides tanni- 

ques qiii se Irouvent dans les noix de rille. 

Gomme il est impossiiile, en pratique, d’operer avoc 
des acides purs, parce que ceux-ct cotlfceraient beaucoup 
trop cher, on n’obticndra jamais dc: encres montrant, 
dans toute sapurete, le ton de couleur indique ; mais, on 
aura constamment des <^carts de nuance iiiclinant vers le 
brim ou le noir; cela lient a ce que, dans les extraits des 
matieres premieres, on oblienL toujours des substances 
accessoires qui ont de Tiiifluence sur la coloration des en- 
cres. Dans la pratique, cette rirc<ins!ance n’a pas mn; pli's 
d'imporUnce ; car, en g4n6ral, il ne s’agit que de prepa- 
rer une encre donnant une 4criture d’une coloration in- 
tense et durable, 

Les matieres premieres, qui fournissent le tanin ne- 
cessaire a la fabrication des encres, arrivent dans le com- 
merce avec des qualit4s tr4s variables ; nous croyons done 
n4cessaire de decrire un peu plus en detail les plus impor- 
tantes d’entre elles, de mani4re que Ton puisse, en les 
achetant, distinguer les bonnes marchandises des nriau- 
vaises. Comine les sels de fer sonl indispensables k la pre- 
paration des encres au tanin, nous avons Tinlention de 
decrire aussi un peu plus en detail les proprietes et le 
mode de preparation de ces sels, de maniere k mctlro les 
fabricants en etat de les preoarer eux-m4mes, en cas de 
besoin. 
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MATlflRES PREMIERES POUR LA FABRICATION 
DES ENCRES AU TANIN 


TQ^ois: de galla- 


Les noix de galle sont des excroissances niorbides qui 
viennent sur les feuilles de diverses varietes de chines, et 
sont occasionn^es par la piqtire d’une sorte de gu(5pe. Ce 
qui nous int^resse ici, avant lout, ce sont les caract^res 
des noix de galle comme matiere commerciale ; aussi, de- 
vons-nous laisser de c6te les circonstances int^ressantes 
de leur production ; nous nous bornerons^ expliquerbri^- 
vement que la noix degallese forme sur Toeuf de la gu^pe ; 
ce dernier acquiert ordinairement son entier developpe- 
ment dans la noix de galle et I’insecte sort, k T^tat parfait, 
par une ouverture qu’il faitlui-m6me avec ses mandibules. 
On troiive aussi, d’ailleurs, des noix de galle qui ne mon- 
trent pas d’ouverture et d’ou I’insecte, par consequent, 
n’est pas sorli. 

Dans le commerce, on distingue particuli^rement deux 
sortes de noix de galle : les claires et les foncees, que Ton 
subdivise encore en noix de galles blanches, jaunes^vertes, 
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bleues et noires. Les galles non percees (et dans lesquelles 
rinsecte doit, par consequent, se trouver encore), sont, 
avec raison, considerees commeles meilieures, parce qu’il 
est prouve qu’elles contiennent plus de tanin que celles 
d’oii rinsecte s’est dchappe. 

Les bonnes noix de galle contiennent jusqu’a 27 pour 
cent d’acide tannique et, en tout, 35 a 37 pour cent de ma- 
ti^res extractives solubles. La forme de la noix de galle 
est a peu pr^s spberique et Ton en trouve depuis la gros- 
seur d’un pois jusqu’Si celle d’une petite noix. Une bonne 
noix de galle doit etre lourde et rnontrer, quand on la 
coupe, une masse compacte. Si la noix de galle se fait re- 
marquer par sa leg^rete et si elle Qst remplie, int^rieure- 
ment, d'une masse pulverente, la marchandise est de mi- 
nime valeur, parce que ces noix de galles sont moins ri- 
ches en tanin. De nombreux essais ont, en outre, demontre 
clairement que les noix de galle, provenant des pays meri- 
dionaux sont plus riches en tanin que celles des pays si- 
tu6s plus an nord. 

On estime que la meilleure des noix de galle est celle 
du Levant, aussi appelee noix de galle d’Alep. Apr^s ces 
noix, viennent immediatemet celles de Moree, de Smyrne, 
la noix de galle marmorine et celle d’lslrie. 

A ces sortes, auxquelles on donne particulidrement la pre- 
ference, s’ajoutent les noix de galle frangaise et italienne 
auxquelles se joignent encore celles du Senegal et de Bar- 
baric. 

Les caracteres, que les negociants considerentgenerale- 
ment comme ceux d’une bonne noix de galle, sont: une 
forme presque spherique, une grosseur qui ne d^passe pas 
celle d’une cerise, une surface herissee de piquants, sans 
trous et d’un poids notable. 

Les noix de galle, dites de Chine, ont une ecorce lisse, 



‘O o r 


NCO 





80 


t'A.BElOA.TXOH BES BKOREB 


qui prdsente souvent une coloration tirant sur le rouge. 
Si Ton eni^ve Pfecorce, on trouve une substance brune qui 
contient beaucoup d’insectes xnorts. On ne sait pas encore 
exactement de quelle plante proviennent ces galles, et Ton 
ne connatt pas davantage Tinsecte qui les produit, 


Challonst 


Tandis que les noix de galle se produisent k la surface 
des feuilles de ch^ne et sur les branches de cet arbre, par- 
ticuli^rement sur les jeunes rameaux, les gallons sont dus 
k une maladie occasiounde k la cupule des jeunes glands 
de chines par la piqdre d*une certaine gu^pe ; au lieu de 
fruit, il se forme un produit morbide: le gollon. 

Les gallons se pr^sentent sous Taspect de masses irr^- 
guhdreSy anguleuses, denses et de couleur brune, qu on 
trouve dans les cupules des glands, k la place de ces der- 
niers. On les r^colteprincip element au mois d’aolit, et, en 
Europe, c’est la Hongrie qui en produit le plus. La for^t 
de Bakony, entre les lacs Neusiedleret Balaton, fournit une 
quantity tr^s importante de gallons ;mais le Levant met 
aussi dans le commerce beaucoup de gallons pro venant des 
for6ts de chines de I’Asie mineure. 

La constitution cbimique des gallons est la mficoe que 
celle des noixde galle les deux substances se distingiieat 
par unetr^s grande nchesse entanin et en substance ex- 
tractive; aussi, trouvent-elles un emploi tr6s considerable 
dans la fabrication des cuirs, des couleurs et des encres. 
Les gallons arrivent, dans le commerce, entiers ou k l’4tat 
de poudre. 
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Leprodnit, designs sousle nom de tan. setroiive,par ses 
caraclercd botaiiitiaes cL ciiiQiiqLio&, \ desnoix de 
galle et des gallons. Le tan s’obtient en concassant les 
decrees de ch^ne, de conif^res, de peuplier, d’orme, de 
saule, etc., et sert, comme on le salt, au tannage. 

Le tan, qui a dej^ servi au tannage, est etale en couches 
de dix a quinze centimetres d’^paisseur, au plus, et s^che 
pour etre, plus tard, utilise de nouveau dans lapreparation 
du cuir. On sait que le tan dessech4 exhale une odeur qui 
n'estrien moins* qu’agreable et dont la cause a ete attri- 
bu^e au travail d" une fermentation encore incompietement 
etudi^e. 

Cette fermentation transforme le tanin du ch^ne, ori- 
ginairenient contenu dans letan, en acide gallique. Les 
tanneurs s’accordent sur ce point que I’acide tannique du 
chene est bien preferable a Tacide gallique, qui rendx'ait le 
cuir cassant; pour cette raison, le tan, qui a ddja servi une 
fois, a, pour les tanneurs, une valeur beaucoup moindre. 

Pour les fabricants d’encres, au contraire, Tacide tanni- 
que du chene et Pacide gallique ont h peu pres la meme 
valeur; aussi,peut-ontresbien se servir avantageusement, 
pour la preparation des encres, du tan deja utilise pour le 
tannage et que Ton a fait secher ; Favantage est dautant 
plus grand que cette substance se trouve, d’ordinaire, trds 
has prix. 


.Fabrication 




Extrait de aoix de galle. 


L’extrait de noix de galle, ou extrait de tanin, se trouve, 
dans le commerce, sous forme de masses brillantes d’un 
noir brun, qui poss^dent une saveur extraordinairement 
Acre et astringente. On le prepare en traitant par Teau les 
noix de galle, les gallons entiers ou en poudre, le tan 
neufet, en g4n4ral, les mati^res riches en tanin, et en 
evaporant, jusqu’A consistance sirupeuse, le liquidequi se 
solidifie par refroidissement, en produisant une subs- 
tance compacte et cassante. 

Actuellement, les extraits de noix de galle, de matiercs 
tannantes etde boisde teinture sepr^parent g<5neralement 
dans des fabriques sp^ciales, en Evaporant les extraits 
aqueux de ces mati^res k une pression inf^rieure k celle 
de Tatmosph^re (dans ce que Ton appelle des cbaudi^res k 
cuire dans le vide). 

Uextrait de noix de galle, bien prepare, doitprincipale- 
ment se composer de tanin. 11 doit se dissoudre complete- 
men t dans Teau sans laisser de residu charbonneux. Le 
goAt de la solution doit etre tr^s Acre et astringent. Lors- 
que les prix, demand^s pour Textrait de noixde gallo, ne 
sont pas trop eiev^s, cette substance peut etre consideree 
comme une excellente matiere pour la fabrication des en- 
cres ; e:le se recommande notamment aux fabricants qui, 
faute de place, ne peuvent garder en reserve des quantites 
importantes de noix de galle, de gallons, etc, ; la fabrica- 
tion des encres est, en outre, tr^s simple quand on em-j 
ploie cette preparation. 
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On pent observer qiie I’extrait de noix de galle montre 
une grande propension a moisir lorsqu’on le conserve en 
presence de Fair humide. On doit done le garder dans des 
Jocauxbien secs. Acet 6gard, on pent particuli^rement re- 
commander Temploi de tonneaux ou de caisses,pourvus de 
couvercles bien fermes et enti^rement rev^tus de fort pa- 
pier d’emballage. 


CachouA 

Le cachou ou terre du Japon (Succus cnlcchu ou terra 
japonica de la droguerie), est une preparation que Ton re- 
tire, dans rinde, des fruits et des branches d'unesortede 
mimosa {Mimosa catechu), dont la decoction dans Teau est 
concentric par Evaporation. 

Le cachou est done un produit qui, sous le rapport de sa 
prEparation, peut Etre mis en parallEIe avec I’extrait de 
noix de galle. 

Le Bengale et Bombay sont les principaux centres du 
commerce du cachou. On distingue essentiellement deux 
sortes de ce produit: le cachou jaune et le cachou brun. 

Le cachou jaune se prEsenle sous forme de morceaux cu- 
biques, de la grosseur d’une noix, qui, traitEs par I’eau bouil- 
lante, colorent celle-ci en jaune et lui donnent une saveur 
desagreable et fonciErement astringente ; le cachou jaune 
est le plus prEcieux pour la teinture et la fabrication des 
encres. 

Le cachou brun, qui est plus compact et plus lourd que 
le jaune^ forme des masses brillantes, d’un brun foncE, de 
nature collante etqui donnent un dEcoction d’un rouge brun, 
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Le cachou contientun tanin particulier et des quantites 
variables d’un autre acide,que I’on a appele acide japoni- 
que; dansle cachou brun, se trouve une quantite de ce der- 
nier acide, comparativement plus grande que dans le ca- 
chou jaune. Le tanin de cachou 6tant le seul corps qui 
ait de Timportance pour Tusage que nous avons en vue, 
il resulte de ce qui precede que les fabricants d'encre ne 
doivent pas acheter de cachou brun. D’apr^s une analyse 
des deux varietds de cachou, on y trouve les elements sui- 


vants : 

Cachou jaune Cachou brun. 

Tanin 54, 5 48, 5 

Mati^re extractive 34, > 36, 5 

Mucilage 6, 5 8, » 

Parties insolubles 5, » 7, » 


Parfois, mais rarement, on trouve dans le commerce un 
cachou epur<§, qui neconlient pas de parlies insolubles 
dansTeau etdont la valeur esi encore superieuro a celle du 
cachou jaune. Ce produit 6tant tr6s demanded, on en a fait 
une contrefagon, qui se vend sous Ic nom d’extrait do ca- 
chou 6pur6 ; mais, generalement le pr6tendu extrail se 
compose de cachou brun auquel est une quan- 

tit<5 de quatre dixi^mes, et m^me plus, de sang de bceuf. 


O-omme IBSino, 


Sous le nom de gomme kino, ou kino, arrive dans le 
commerce une masse, d'unrougebrun,cassante,qiti forme 
avec Teau ou Palcool une solution d’un beau rouge brun et 
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qui contient, outre un tauin particulier, celui de kino, 
d’autres mati^res extractives et de la potasse. La gomme 
kino se presente, dans le commerce, en sortes tr^s va- 
riables ; on distingue les suivantes : 

Kino d’Afrique(provenant du Drepanocarpus senegalensis). 
Kino des Indes ori entales (provenant du iVawcZ^a 

Kino d’Am^rique, ou de Colombie, provenant d’une 
plante que Ton ne connalt pas encore- 

Kino d'Australie (de ['Eucalyptus resinifera). 

Kino de la Jamai’que (du Gocoluba nuciferd), 

Parmi les sortes que nous venons de citer, la meilleure 
est le kino d’Afrique qui, malheureusement, n’arrive que 
tr^s rarementdans le commerce sans Mrefalsifiee. Pour de- 
signer plus complbtement son origine, on lui donne aussi 
le nom de gomme de Gamble. 


Bois jatme^ 


Le Morus tinctorial mtirier des teinturiers ou fustet, 
originaire des Indes occidentales, contient letanin de mii- 
riei* ; les variates de sumac {Rhuscoriaria et Rhus cotinus) pa- 
raissent contenir une mati^re colorante identique ou, du 
moins, tr^s analogue. Les bois jaunes sont employes, aussi 
bien pour colorer en jaune que pour colorer en noir (avec 
des sels de fer), et pour la fabrication des encres. Ils don- 
nent des encres d’un noir verdatre fonc^. 

Gomme on peut le voir par ce qui pr6c^de, toute la 
science de la fabrication des encres au tanin roule sur ce 
que les diverses variet4s d’acide tannique forment, avec 
les sels de fer, des combinaisons d’un vert plus ou moins 
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fonce ou bleu fence, e’est-^-dire des liquides de couleur 
fonefie, mais non pure. 

Les frais importants, occasionn^s par la separation, k 
r^tat pur, de Tacide tannique contenu dans les mati^res 
premieres, ont empech4, jusqu’^ present, de fabriquer des 
encres avec cetacide pur et d’arriver, parce moyen, k sa- 
voir definitivement quelles proportions exactes doivent 
exister entre le tanin et le compost ferrique. 


Composes du fer* 


Le sel de fer, que Ton rencontre le plus souvent dans le 
commerce, est celui appele vitriol de fer ou vitriol vert: le 
sulfate de protoxyde de fer. Pour prdvenir les erreurs, re- 
marquons ici, pour les personnes 4trang^res a la cbimie, 
qu’il y a une tr^s grande difference entre le protoxyde et 
le sesquioxyde. Cesdeuxsels sont bien des combinaisons 
de fer et d’oxygeme, mais en proportions differentes ; le 
sesquioxyde de fer contient plus d^oxyg^ne que le proto- 
xyde ; ce dernier, par contre, a une forte tendance e^puiser 
dans Pair la quantity d’oxygene capable de le transformer 
en sesquioxyde. Pour cette raison, les sels deprotoxydesont 
moins stables else transforment graduellementirair, avec 
le temps, en sels de sesquioxyde. Les sels de protoxyde 
de fer sont d'unvertde mer ; les sels de sesquioxyde defer 
sont d’un rouge brun. Le verre vert, k bouteilles, contient 
du protoxyde defer; le verre brun, au contraire, contient 
un sel de sesquioxyde. 
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iVitriQl defer* 


Ce sel se trouve dans le commerce, sous forme de beaux 
et gros cristaux, d'un vert de mer, qui poss^dent une 
saveur metallique et astringeate tr^s desagr^able. lls 
se dissolvent facilement dans I'eau et, si on les laisse 
quelque temps a Fair, ils se recouvrent d’unepoudre, cou- 
leur de rouille, de sulfate basique de sesquioxyde de fer. 

Le prix du vitriol de fer, que Fon obtient comme sous- 
produit, en grandes quantity, dans plusieurs operations 
chimiques, est actuellement si bas qu’il n’est pas avanta- 
tageux, pour les fabricants d’encre, de preparer ce sel 
eux-mdines. 

Cependant, comme on peut d^sirer, pour des essais, ob- 
tenir le vitriol de fer h Tdtat de puret^, c’est-^-dire tout k 
fait exempt de composes de sesquioxyde de fer, nous al- 
iens indiquer la mani^re de Tobtenir. 

Pour preparer du vitriol de fer tout k fait pur, on ar- 
rose du fer — de vieux clous, de vieux cercles de tonneaux 
etc. — avec de Tacide sulfurique 6tendu, Le liquide s'6- 
chauffe tr^s notablement et degage, en bouillonnant forte- 
ment, une grande quantity de gaz hydrog^ne. D^s que le 
d^gagementa cess6,on filtre la solution encore chaude dans 
un recipient qui contient autant de fort alcool que Ton a 
de solution de fer. 

Aussit6t que la solution de fer vient au contact de Tal- 
cool, il se pr6cipite une fine poudre,d’un vert fonc§, qui sej 
compose de vitriol de ferpur (Falcool s’empare de Teau de 
solution et entratne la, separation, par cristallisation,' 
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du vitriol de fer). La. poudre crislalline est s^chee entre 
des feuilles de papier buvard et conservee dans un vase 
de verre, ferme par un bouchon k I’^meri . 

Les encres, pr6par6es k Taide du vitriol de fer, contien 
nent, en outre, au bout d’un certain temps, du tannate de 
protoxyde do fer^ du tannate de sesquioxyde qui se sont 
produits au moyen d’une absorption de i’oxyg^ne de Tair 
par le protoxyde de fer. 

11 convient de remarquer que les encres pr6parees, sui- 
vant de vieilles recettes, en faisant dissoudre du fer dans 
du vinaigre concentrd et en ajoutant une decoction de noix 
de galle, contiennent aussi du protoxyde de fer, ou, du 
moins, de Pacdtate de protoxyde de fer. 


Sulfate de sesquioxyde de fer. 


Si Pon veutprdparer ceproduit, on op^re en ajoutant un 
peu d’acide nitrique k une solution de vitriol de fer et en 
chauffant le liquide jusqu'§. Ebullition. Comme le sesqui- 
oxyde de fer exige, pour se dissoudre, plus d’acidesulfurr 
que que le protoxyde, il se forme, quand on n’a employe 
(comme cela doit Etre) qu’une petite quantity d'acide ni- 
trique, un precipite couleur de rouille eomposE de sulfate 
do sesquioxyde de fer, dit basique. On filtre le liquide pour 
so[)arer ce scl. ou bien on dEcompose ce dernier, en ajou- 
lant une petite quantile d’acide sulfurique qui, k Paide de 
la chaleur, redissout le prEcipitE. II faut soigneiisement 
Eyiter un excEs d’acide nitrique, parceque la liqueur noire, 
produite par une adjonction d’extrait de noix de galle — 
Tencre — se decolorerail en peu de temps. 
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Nous rep4terons que les produitspurs, dontnous venons 
de decrire la preparation, ne doivent servir que pour des 
essais ; ils content, en effet, beaucouptrop cher pour qu’on 
puisse les employer h la fabrication proprement dite des 
encres. 

A cette occasion, nous ne pouvons manquer de faire re- 
marquer que tout fabricant, desireux de faire des progres 
dans son Industrie, aura avantage k executer des essais, 
particulierement lorsqu'il voudra se servir de nouvelles 
matieres tannantes, dont il ne connattra pas encore bien 
les proprietes. Quand on se sert de sulfate de sesquioxyde 
de fer, on doit surtout veiller k ce que le produit soit 
tout k fait exempt d’acide nitrique et ne contienne pas non 
plus d^aeide sulfurique en exc^s, attendu qu'une liqueur 
acide se comporte tout autrement,en presence d’un liquids 
contenant du tanin, qu’une liqueur exempts de tout exc^s 
d’acide. 
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CHAPITRE IV 

CONSTITUTION CHIMIQUE DES ENCRES AU TANIN 


En pratique, on remplace toujours le tanin pur par les ‘ 

mali^res premieres cilees plus liaut ; mais, celles-ci con- 
tiennent un grand nombre de composes qui se combinent 
avec le protoxyde defer, etaiissi le sesquioxyde, ce qui 
- modifie la nuance et les autrcs proprietes de I’encre. 

D’apr^s une analyse exacle, executee par le chimisti 
Bostock — il y a deja longtemps, il est vrai — void co 
qui se passe quand on mde une decoction de noix de galle 
a une solution de vitriol de fer, r6cemment pr6par^e : 

Le protoxyde de fer se combine: l^avec le tanin ; 2“ avec j 

Tacide gallique ; 3® avec le mucilage v6g4tal ; 4® avec les k 

mati^res extractives. Dans la fabrication des encres^ les 
combinaisons des acides tannique et gallique avec le fer 
sont les seules qui aient de Timportance, puisque ce sont 
elles qui donnent les produits de couleur foncee qui cons- 
tituent Tencre. 

Les combinaisons de protoxyde de fer, de mucilage et 
de mati^res extractives meritent d’etre citees ik divers 
egards ; ce sont elles qui, souvent, rendent Tencre trop 
6paisse et lui donnent une grande propension h liioisir. On 
trouve aussi qu’une encre, contenant de ces mati^res, de- 
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vient rapidement moins foncie et donne un pr^cipite noir. 
Ce dernier se compose principalement de mucilage et de 
mati^res extractives, combines avec du sesquioxydede fer. 
La precipitation de ce corps, qui est floconneux au d^but, 
entratne au fond le compose de tanin et de protoxyde de 
fer, corps divise en particules extr^mement fines et qui 
donne al’encre sa coloration particuli^re ; par suite, Ten- 
cre devient plus claire. 

On peut se convaincre, par plusieurs experiences, de ce 
fait que ce sont uniquement les acides tanniques qui cons- 
tituent les parties essentielles de la decoction de noix de 
galle. On cbauffe, par example, jusqu’^- rebullition, un ex- 
trait de noix de galle prepare e, froid et on le tient, pendant 
quelque temps, k la temperature de rebullition. Laliqueur, 
en se refroidissant, laisse deposer un precipite floconneux, 
qui se compose des matieres extractives, devenues inso- 
lubles k la temperature de rebullition. 

Si ron separe ce precipite par filtration et si I’on aban- 
donne a I’air la liqueur filtree, elle se recouvre, au bout 
de quelques jours, dune couche epaisse de vegetations de 
moisissures. Gelles-cisenourissentauxdepens des matieres 
dissoutes et operent, en meme temps, d’importantes modi- 
fications chimiques dans la liqueur. 

L’acide tannique du cbene, en effet, se transforme com- 
pietement en acide gallique ; en meme temps, les matieres 
extractives sont presque compietement detruites ; il en 
est ainsi lorsque la moisissure reste, pendant plusieurs se- 
maines, sur la liqueur ; alors, celle-ci ne contient presque 
plus desubstances etrangeres etpeut etre considerde comme 
une solution k peu pres pure d’acide gallique dans I’eau. 

Si, apres avoir fiUrd la liqueur pour la sdparer de la 
masse de moisissures, on la fait bouillir pour tu^r les 
germes de moisissures qui peuvent encore s’y trouver, on 
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obtient, en ajoutant aussit6t une solution de vitriol defer, 
une encre dont la couleur est d’un beau noir bleu, et que 
Ton peut laisser, pendant un mois, dans des vases ou verts, 
sans qu’il se montre de moisissures k la surface. Cette 
encre a toutefois Tinconvenient de devenir plus claire avec 
le temps et de former un precipitd noir ; cela tient a , ce • 
que la liqueur a une densite trop faible pour pouvoir main- 
tenir ce lourd pr^cipitd de gallatede fer en suspension. 

Ces experiences nous apprennent que les corps auxquels 
Tencre doit sa couleur noire — le tannate et le gallate de 
protoxyde et de sesquioxyde de fer — sont des corps so- 
lides, suspendus en parties finement divisees dans une li- 
queur incolore, et non des corps en solution, comme on 
Tadmet souvent, mais^tqrt. De l^,il resulteque la liqueur *, 
doit avoir une densite telle que le pr^cipit^ y soit main- 
tenuen suspension. 

Lorsque la liqueur n’a pas par elle-m^me cette propri^t^; 
on doit y ajouter quelque corps indifferent qui puisse s’y 
dissoudre et lui donner une density plus grande. On ap- 
pelle ces corps : dpaississants. 

On emploie comme epaississants la gomme arabique 
{Gummi arahicum) ou la gomme de f^cule (dextrine) ; on se 
sert aussi du sucre, mais moins avantageusement. L’em- 
ploi de la gomme de fecule serait bien preferable, parce que 
ce produit est beaucoup moins cher que la gomme arabi- 
que, s’il n’avait la propriete desagreable d'absorber I’hu- 
midite de i'air et, par suite, de rendre recriture collante k 
la longue. L’emploi du sucre, comme epaississant, est de- 
savantageux, a cause du prix eieve de ce corps ; il a, en 
outre, I’inconvenientde donner facilement lieu kla, fermen- 
tation muqueuse, qui transforme Tencre en masse epaisse 
et filante, absolument impropre k T^criture. 

On observe que les encres preparees avec le vitriol de 
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fer donnent d’abord aux traits de I’^criture une nuance 
bleu^tre ou verd^tre, qui passe au noir foncd, lorsque le 
papier est gard^^ quelque temps. Cela tient k ce qu'il se 
produit dans T^criture une modification chimique prove- 
nant de ce que le protoxyde de fer absorbe Toxyg^ne de 
Fair et passe k I’etat de sesquioxyde ; or, les composes de 
tanin et de sesquioxyde de fer ontune coloration plus 
fonc6e que ceux de protoxyde. 

Si, au lieu de sulfate de protoxyde de fer (vitriol de fer), 
on emploie du sulfate de sesquioxyde de fer, on obtient 
une encre qui donne imm^diatement une Venture noire et 
brillante. 

Gomme les diverses mati^res premieres contiennent des 
quantit^s inegales de tanin, il n’est pas possible de de- 
terminer les quantites de sels de fer qu’il faut employer 
avec une quantite donn^e de noix de galle, de gallons, d’e- 
corce de chene, etc., pour faire de Pencre. 

Aussi, trouve-t-on, dans les diverses recettesde prepara- 
tion des encres au tanin, des donnees tr^s differentes sur 
les quantitds de vitriol de fer ; ces quantites, dans certai- 
nes recettes, sont plusieurs fois egales k celles presorites 
par d’autres. 

Nous pensons que la quantity de vitriol de fer, indiqu^e 
dans presque toutes les recettes, est beaucoup trop forte, 
et que le jaunissement si frequent de I’^criture — on sait 
que les anciens ecrits sont frequemment passes k la cou- 
leur de rouille — est cause par un exc^s de sels de fer, 
qui agit sur le compose noir de tanin et de sesqui- 
oxyde de fer, et le decompose. Le compost noir est d^truit 
et il ne reste k sa place qu’une combinaison insoluble (sel 
basique) de sesquioxyde de fer et d’acide sulfurique, mon- 
ti'ant la coloration d’un brun jaund,tre bien connue des 
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vieilles Ventures ou des taches d’encre sur le linge qui a 
4te lave plusieurs fois. 

Ge que nous venons d'expliquer montre que le chimiste 
est soavent embarrass^ quand il doit dire quelles quanti- 
tes de Tun ou de I’autre composant sont ndeessaires pour 
produire de bonne encre. Dans ce cas encore, nous devons 
nous en rapporter compl^tement k Fexperience, qui nous 
fournira des donnees differentes^pour chaque sorte denoix 
de galle. 

D’apr^s les experiences que Ton a faites sur les proprid- 
tes de difFerentes encres par rapport aux proportions re- 
latives de noix de galle et de vitriol de fer, une encre, pr^- 
paree en ajoutant a I’extraitde noix de galle une quantity 
de vitriol de fer ^gale en poids k celle de la noix de galle, 
a donne une ecriture d’un tr^s beau noir, mais quipassait 
promptement k une teinte brundtre et, enfin, devenait 
couleur de rouille. 

Si I’on augmente de plus en plus la quantity de vitriol 
de fer, on obtient toujours une encre noire, mais celle-cL 
devient de moins en moins durable. La cause de ce ph^no- 
m^ne est facile k trouver : quand on emploie une grande 
quantite de vitriol de fer, il en reste une certaine partie, 
qui ne se modifie pas et se dissout simplement dans I’eau. 

Quand on ecrit, Fencre s’^tend en couche tr^s mince sur 
le papier ; le vitriol de fer qu’elle contient se transforme, 
comme celui qui est longtemps expos6 Fair ; le sulfate 
de protoxydede fer devient sulfate basiquede sesquioxyde 
de fer, sel dont la couleur est d’un brun de rouille. 

Si Fon 6crit avec une solution pure de vitriol de fer, les 
caract^res de F^criture sont d’abord invisibles, parce que 
la solution de vitriol de ferposs^deune coloration d'un vert 
tr^spAle. Si on abandonne F^criture k elle-m6me,les traits 
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ne tardent pas k prendre la couleur de rouille que Ton 
constate fr^quemment sur les documents tr^s anciens. 

Si Ton diminue de plus en plus la proportion du vitriol 
de fer, comparativement k celle de Ja noix de galle, on 
peut continuer a obtenir une bonne encre d’un noir fonce. 

II paratt, en effet, suffire d’une quantite relativement 
faible du pr^cipitd de tannate d’oxyde de fer pour donner 
k Tencre sa couleur foncde ; cela tient a la grande division 
de ce pr^cipite. 

Si Ton ecrit sur le papier avec une solution de noix de 
galie pure, on obtient des traits qui sont d’abord k peine 
visibles, mais qui prennent, au bout de quelque temps, 
une coloration. brune assez intense pour qu’on puisse lire 
Pecriture ; c’est seulement, dans certains cas, dont nous al- 
iens parler de suite, que Pecriture peut parfois s’effacer 
compl^tement. 

Les combinaisons tanniques ont lapropri^t^de se trans- 
former peu k peu, k Pair, en corps de couleur fonc^e, que 
Pon rencontre aussi dans le bois pourri etla bonne terre 
v^g^tale et qui, pour cette raison, ont ete appeles corps hu- 
miques. La transformation est extraordinairement facilitee 
par la presence des corps alcalins. 

Or, le papier contient presque toujours de petites quan- 
tites de ch^x, qui suffisent pour hater la formation des 
composes humiques et faire parattre les traits d’ecriture 
avec une coloration brune. Si Pon 6cnt sur le papier avec 
une decoction de noix de galle, et si Pon passe sur Pecri- 
ture, prealablement s^chee, une Sponge tremp^e dans une 
solution de soude et bien serrde ensuite, les traits d*6cri- 
ture acqui^rent tr^s vite une coloration brune. 

Quelquefois seulement, lorsque la pite du papier con- 
|tient du chlore, Pecriture ne se developpe pas — les en- 
|Cres^ mSme les meilleures, se d^colorent, au bout de peu 
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de temps, parce que le chlore d^truit toutes les mati^res co- 
lorantes organiques, et m^me Tindigo. Nous devouSjd’ail- 
leurs, reniarquer ici qu’un pareil papier est le resultat 
d’une fabrication extr^mement n^glig^e et n’est pas sus- 
ceptible d’une duree prolong^e. Comme nous venons de 
Pindiquer, presque tous les nouveaux papiers contiennent 
de la chaux ou des traces de chlore ; ce dernier corps com- 
promet toujours beaucoup la resistance de T^critureet celle 
du papier lui-m^me. 

Doit-oa preferer Tencre qui contient un exc^s de vitriol 
ou celle danslaquellepredominelamati^retannante. II n’y 
a pas de doute k cet 4gard. La premiere encre devient d’un 
brun jauntoe et difficile k lire ; la derni^re reste noire. 
Tout au plus, perd-elle, avecle temps, la couleurnoir bleu 
pur pour prendre une nuance brunMre. 

Dans les encres,qui ne contiennent qu’une petite quantity 
de vitriol de fer, se trouve une certaine quantite de subs- 
tances organiques non combinees,qui se decomposent faci- 
lement et sur lesquelles les moisissuresse d^veloppent ; ces 
derni^res seproduisent sur les caract^res d’ecriture et les 
effacent, quand on abandonne le papier dans des endroits 
humides. 

Les progr^s, r6alis6s par la chimie nous ont heureuse- 
ment fait connaltre tantde corps qui, employes eu quanti- 
t^s, m^me tres minimes, suffisent pour retarder le d^velop- 
pement des organisines dans un liquids, que cette question 
a perdu touts actuality. 

II suffit de mettre dans Fencre une petite quantity de ces 
mati^res pour la preserver a jamais de la formation de 
moississures ou de la fermentation, 

Le corps, que nous employons le plus souvent comme 
poison ^nergique, pour tuer les ferments et arr^ter le d^- 
veloppement des organismes v^getaux, est Tacide ph4ni- 
que, c’est-^-dire le compost qui donne ^lafumSe son odeur 
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caract^ristique et preserve la viande fum^e de la corrup- 
tion. Les propriet^s conservalricesMu goudron et du vi- 
naigre de bois sont duesa Tacide pheniquequ’ils contien- 
nent. 

L’acide carbolique setrouve, d'ailleurs, k Ires basprix 
dans le commerce etpeut s’ajouter k toutes les encres, 
litre d’agent de conservation sans rival. 

Get acide forme, k I’^tat de purele, de longues aiguilles 
cristallines, incolores, qui se dissolvent facilement dans 
Peau. Pour conserver parfaitement la liqueur la plus alte- 
rable, il suffitd’une quantile d’acide ph4nique inferieure, 
en poids, ^la dix-milliemepartie de cette liqueur. Comme, 
k la longue, cet acide s’^vapore un peu k Pair, on en met 
un peu plus dans Pencre ; on ne devrait cependant jamais 
en ajouter assez pour que son odeur ttui sensible. Faisons 
remarquer ici que Pacide ph^nique peut aussi, jusqu’^i un 
certain point, s’appliquer k la coloration des encres qui 
contiennent du fer : car, il produit, avec le sulfate de ses- 
quioxyde de fer, une coloration violette. 

Outre Pacide phenique, il existe encore de nombreux 
corps qui empechent le developpement de la moisissure, 
comme par example Pacide salicylique, le borax, etc. 

Ces corps ^tant sans odeur, leur ernploi est considerable 
pour la conservation des aliments oudela parfumerie ; il 
n’en est pas de meme pour la fabrication des encres. Fai- 
sons ici remarquer particulierement qu’une quantit6 en- 
tierement minime d’acide phenique suffit pour retarder 
toute alteration de Pencre, de sorte que, si sensible que 
soil Podorat, il ne peut reconnaltre la presence de ce corps- 

La quantite,relativement grande de vitriol de fer, que nous 
rencontrons presque toujours dans les anciennes recettes 
de fabrication des encres au tanin, nous paralt tenir k ce 
que le vitriol de fer, ‘comme les autresselsm^talliques, pos- 
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sede lapropridte de retarder le developpement de la vdg^- 
tation et des ferments. D'apr^s cette mani^re de voir, une ^ 
partie seulement du vitriol de fer servirait k former les en- 
cres, tandis que I’autre partie ne serait utile qu’^ leur con- 
servation. 

Comme nous avons dej^ exposd ci-dessus les inconvd- 
nients que presente un escds de vitriol de fer dans une en- 
cre au tanin, il ne viendra h Tesprit de personne, k pre- 
sent que nous avons dans I’acide phenique un agent si 
remarquable de conservation de I’encre, d’employer encore 
le vitriol de fer pour cet usage. 

Bien que les encres contenant du tanin soient les plus 
decomposables de toutes, on doit instamment recomman- 
der aux fabricants d'encres d’ajouter k toutes celles qu’ils 
mettent dans le commerce une tr^s petite quantite d’acide 
ph^niqucj toutes les encres etant plus ou moins facile- 
ment decomposables. Les depenses qu’occasionne Taddi- 
tionde Bacide phenique sont presque insignifiantes et de- 
viennent m4me compl^tement n^gligeables, si Ton songe 
que Temploi de cet acide met le fabricant tout k fait k Ta- 
bri des inconv^nients qui r4sultent de la moisissure et de 
la decomposition spontanee de Tencre, dans son magasin 
ou, ce qui est plus grave, dans ceux des commissionnaires. 

Nous ne devons faire ici une exception que pour les en- 
cres, dites k I’aniline, parce que les mati^res colorantes 
qu’elles contiennent s'opposent d'elles-m^mes ^ la produc- 
tion des moisissures. 



CHAPITRE V 


RECETTES POUR LA FABRICATION DES 
A l’acide TANNIQUE 


Peu de receites pour la fabrication des encres k Pacide 
lannique indiquent seulement, outre la mati^re tanoante, 
des quantit^s fixes de sels de fer et de corps 6paississants ; 
la plupart ajoutent diverses mati^res qui doivent 6tre in(i- 
l^es en m^me temps k la liqueur. Lien que souvent nos 
connaissances en chimie ne nous montrent pas bien quelle 
action coloranle ces substances doivent exercer sur Ten- 
ere elle-m^me. 

Nous donnons ci-apr^s une serie d’excelientes recettes 
pour la fabrication de Tencre, en commengant paries en- 
cres simplement faites avec de la mati^re tannante et du 
protoxyde de fer, comme les anciens chimistes en pr^pa- 
raient de tr^s bonnes; nous y joignons d^aulres com- 
positions qui, outre les substances pr6cit6es, en contien- 
nent quelques autres (1). 


Les nombres donnas dans les recettes, que nous citons, d6 
signent toujours des parlies en poids ; iorsqu’une exception se 
presente, nous avons soin de I'iadiquer. 
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A. — Encres au tanin pur^ 
Eiicrc ft la iKiix de i*alle de lirande : 


Noix de galle d’Alep g 

Vitriol de fer cristallis^ 2 

Cioimne arabique 2 

Man 60 


Cette encre se prepare t froid, sans ebullition, en met- 
tant les nuix de galle en poudre fine dans un recipient 
(i)fniieille de vcrre on cuve en bois), avec de Teau (la moi- 
li<‘ de la (pianlile totale a employer) ; dans Tautre moiti^, 
on di soul euinplt^iement le vitriol de fer et la gomme 
Mil versani cettc solution clans le recipient qui 
le n -ix de galle, on obtient uno liqueur noire que 
Ton pt'iil inna(''di;deincnt employer co mm e encre ; cepen- 
daiiK n’o'-i ijirnu bout d’nii caudain temps, environ deux 
inois, dnraiil h\squcls la liqueur doit etre souvent agitee, 
fjiu! Tencre arquiert complelement sa coloration noire, par 
suite de la transformation du protoxyde de fer en ses- 
quioxyde. Quand I’encre a alteint la coloration n4cessaire, 
on ia laisse. pendant quelques jours, en repos, afm queles 
parlies vohimineuses qu die tient en suspension puissent 
se d/q»oser ; apr6s cela, on la met en bouleilles. On peut 
(unau'c iirer ime bonne encre du residu, en y ajoutant : 


Vitriol do fer 

0,5 

Gomme 

0,5 

Kau fl) 

i5,0 


en duriliant la liqueur par decantation. 

i. L'eau de pluie cst le meilleur liquide pour la preparation 
dt‘s {’urres 4 6cnr(i. Quelques-uns ont eU essay6s, mais n|ont 
pas don»6 de boas r^sultats. La biere, par exemple, 6pai^‘t 
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Cette ijianidre de preparer I’encre est extr^mement sim- 
ple, puisqu elle n’eiige qu'un seu] rteipient et pas de cuis- 
son; elle a cependant des inconvdnieBts qui, apr6s ce que 
nous avons dit sur |a constitution chimique des encres au 

lanin, sont facjles A deviner. 

La presence de parties ligneuses de la noix de galle nou- 
vant aMrer I’encre de Brande, il est avantageux de 
meltre la poudre de noix de galle dans un sac de toile 
que 1 on fait tremper dans le recipient juggu’aux deux tiers 
de sa longueur, en le soutenaut a ., moyen d’une llcelie 
eelte precaution est dgalement utile dans la preparation 
d autres encres. L’extraction des matieres solubles se fait 
ainsi trfisrapidenient et toutes lesmatifires insolubles sont 
retenues par ]e tissu. 

L’encre de Brande contient du tannate et unpeu de Ml- 
ate de protoxyde de fer ; on y trouve, en outre, toutes le* 
autrcs ma i^res extractives provi^nant de la poudre de noix 

lolffr pendant Je contact pro- 

long^ de cette poudre avec Teau ; cela rend Fencr® suiettn 
i moisir et A de^^nir glaireuse, ce qui est fort dAsagrAa- 
ble, parce que Pencre glaji-euse flnit par se transformer 
en masse huileuse et filante, adhArant aux plumes en 

impossible d’Acrirecoa- 

II n’est pas rare qu’une telle encre, impossible i, rendre 
«td,sable, m4meenla filtrant. soit tout A tai peXS 
devieone bopne A ieter. Cependant, on pen*, 

Ja remettre en Atat de servir en y mtlanf «fa 
son yolorae de dAcootrop eonceatrde de poiK 
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ien en la faisant bouillir. Le moyen, qui semble le plus 
ffjcace, consiste ajouler de I’extrait dc noix de galle et 
faire bouillir, pendant quelques minutes. 

En nous basant sur de nombreux essais et experiences, 
ous avons ameiiore Tencre de Brande au point qu’ellc sa- 
isfait convenablement k tous les desiderata que You peut 
ormuler ^ regard d’un produit aussi peu cot^iteux ; nou- 
onnons ci-apr6s la metbode de preparation ainsi perfcc- 
ionnee. Mais, faisons rcmarquer que cette encre n’est pas 
n article de qualite superieure ; cependant, elle convient 
res bien, k cause de son has prix, k des ecritures pour 
esquelles Tintensite de la coloration importe peu. 




33ncre de Hrande perfectionn^e ^d’apr^s Leliixer) 


Noix de galle 
Vitriol de fer 
Gomtne arabiqiie 
Eau 

Creosote 


42 kilogrannnes 
8 id 

8 id 

240 litres 
30 grammes 


Lanoixde gallepulveris.ee (on peut la remplacer par 
des gallons qui sontmoinschers) est mise dans un tonneau, 
pose vsrticalement ; on verse par-dessns assez d’eau pour 
les couvirir ; en meme temps, on dissout, dans un recipient 
special, le vitriol defer et la gomrae; onymeie la creosote 
et le reste de I’eau et on ajoute ce melange & la poudre de 
noixde galle (ou de gallons), en agitant constamment. Le 
topslisau est ensuite reconvert et on remue la liqueur une 
An bout de Irois «tiran, 
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Ainsi pr^par^e, cette encre se conserve un an sans se 
decomposer ; on pent en faire une quantity tr^s impor- 
tante pour un prix extremement has. 


SIncre an tanin, d’apr^s tire. 


Cette encre, qui se distingue par sa couleur noire,agr<5a- 
ble, et par sa facile conservation, se pr6pare, d^apr^s la 
recette suivante : 


Noix de galle 

18 

Vitriol de fer 

8 

Gomme 

7 

Eau 

145 


On riduit la noix de galle en poudre ; on la met dans 
une chaudiSre, on ajoute 130 parties d'eau et Ton marque, 
sur la paroi de la chaudiSre, i quelle hauteur s'eiftve le 
liquide. On chauffe jusqu'^ rebullition et, en attendant 
qu’elle se produise, on doit agit.er constamment pour ^vi- 
ter que la poudre s’attache au fond de la chaudi^re et se 
carbonise ; onmaintient, pendantdeux heures,la liqueur, 
k r4tat de vive Ebullition. De temps en temps, onremplace 
I’eau EvaporEe en en versant jusqu’i hauteur de la mar- 
que. 

La liqueur refroidie est filtrEe sur un appareil trte nsilE 
dans la fabrication des encres et composE d'un ebjffisis en 
hois quadrangulaire, dont les barres (ig. 2) son! rEunies 
aux points de croisement par de longs clous dont les poin- 
tes sont tournEes vers le hout. Sur ces dous, on t§nd une 
toile ou, si la liqueur k Slirer oc^tient des corps trE$ 
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ment divis4s, deux ou trois toiles superpos^es; si cela est 
n^cessaire, on va jusqu'Ji recouvrir la toile de papier 
filtrer. Le poids du liquide,qu’on verse sur elle,tend forte- 
ment la toile vers le has et Ton peut, pour 4viter qu’elle se 
d^cjiire, tendre des fils en diagonals sur le c6t6 inf^rieur 
du chassis. 



Figure 2 




V T 


Pendant que la decoction de noix de galle passe k tra- 
vers I’appareil que nous venons de d^crire, on dissoul Je 
vitriol de fer et la gomme dans 15 parties d’eau et Ton 
rdunit cette solution i la ddcoction clarifi^e par filtration. 
II est tr^s avantageux de conserver i’encre dans un barii 
qu’elle ne remplit pas compi^lement, parce que, sous I’in- 
fiueilce de i’air, elle monte encore en couleur. 

Pour conserver cette encre, on peut y ajouter une tr6s 
petite quantity d’acide ph^nique, ou quelques gouttes 
d'essence de girofie,qui empdche aussi la moisissure de se 
produire. II suffit, d’ailleurs, de verser dans le tonneau 
quelques cuiller^es de goudron de houille ordinaire. Tou- 
tefois, dans ce cas encore, I’acide phdaique peut 6lre 
recommand 6 particuU^rement comme 4tant le meilleor d« 
tous les agents de conservation. 
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Snore anglaise de bureau. 


Noix de galle 

200 

Vitriol de fer 

50 

Gomme 

SO 

Eau 

2400 


On partage la quantile d’eautotale entrois parts: la pre- 
miere de 1000 ; la seeonde de 800 et la troisienie de 600 
parties. On met d’abord la noix de galle dans la quantile 
d’eau la plus grande, on fail bouillir pendant une i/2 
hcure, on decante la decoction et I’on repMe rdbullition 
avec la seeonde partie de Teau, pendant uneheure ; puis, 
avec la troisi^me, pendant une demi-heure. Les deux pre- 
mieres ddcoctions sont reunies dans la troisi^me ; on dis- 
sout, en agilant constamment, la gomme et ie vitriol de 
fer; on termine en melangeant toutes les liqueurs. 

II est tr^,s avantageux de faire bouillir les noix de galle 
dans plusieurs parlies deau, parce que toutes les parties 
solubles sont ainsi dissoutes aussi completement que pos- 
sible. 

On m^le a Tencre une petite quantile de goudron et Ton 
agite le melange, une fois par jour, pendant une semaine, 
avec une spatule. Quand 1a liqueur est completement cla- 
rifiee par un repos de plusieurs semaines, on en remplit 
des bouteilles. 

On peut reconnattre qu’une encre est clarifide, e’est-iSL- 
dire qu’il n’y a plus en suspension, dans ce liquide, que 
les sels de fer et de tanin, en mettant une petite quantite 
de Tencre dans un grand verre k boire et en y ajoutant 
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assez d’eau pour que la liqueur devienne transparenle. 
Elle doit alors paraitre d'un noir bleu4tre et I'on ne doit y 
voir aucun corps solide ; au bout de quelque temps, il 
doit se former un precipitd d’un noir tr^s intense, tandis 
que la liqueur, qui couvre le pr6cipit6, n’est color6e que 
faiblement en brun jaund,tre. 


Kncre americaiiie de bureau. 


Noix de galle 24 

Vitriol de fer 5 

Gomme 5 

Eau 200 


Le caractorc particulier de cette ericre est de conlenir, 
d^s le d^but, une certaine quantity de sel de sesquioxyde 
de fer, en sus du sel de protoxyde. Le vitriol de fer subit, 
en effet, une oxydation. Dans ce but, on le met dans un 
potion en fer, ou mieux encore dans un recipient en gr^s 
et on Je chaiiffe h. feu nu . Le vitriol de fer commence alors 
par perdre son eau de cristallisation et sa couleur verdd.- 
tre passe au blanc, si Ton continue h chauffer ; le sel se 
colore parce qu’il se forme du sulfate de sesquioxyde de 
fer. 

Le vitriol, ainsi grille, contient du sulfate de protoxyde 
de fer, non transforme, et du sulfate de sesquioxyde de 
fer. En chauffant plus fortement, on fait passer une par- 
tie du vitriol k Tetat de sulfate basique de sesquioxyde de 
fer qui est insoluble et qui, en consequence, ne concourt 
pas k la formation de Tencre. Nous avons, k cause de cela, 
modifi6 un peu la preparation du vitriol de fer grille e^ 
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nous op^roDs, d’apr^s la m^thode suivante, qui donne de 
tr^s bons resultats. 

Nous prenons : 

Vitriol de fer 20 

Eau 2 

Acide sulfurique i 

nous melons Pacide sulfurique k I’eau et, avec ce melange, 
nous arrosons le vitriol de fer, place dans un recipient en 
poterie,et nous chauffons lentementjusqu’4 la temperature 
de fusion du plomb.Le produit grille, ainsiobtenu, estpar- 
faitement soluble dans I’eau. 

Ou doit avoir soin qu’il ne reste pas d’acide sulfurique 
en exc^s dans la masse grillce, sans quoi Tencre poss^de- 
rait la f^-cheuse propriete d’attaquer fortement les plumes 
d’acier, propriete qui, on le comprend, rendrait toute 
Tencre inutilisable. 


Sucre a la noix de galle, d’apres Kiarmascli. 


Le c616bre technologue Karmasch (ancien direcleur de 
I’ecole technique sup^rieure de Hanovre) a publie la re- 
cette suivante pour la preparation d’une encre la noix 
de galle. 


Noix de galle 

18 

Vitriol de fer 

7 

Gomme 

7 

Eau 

64 


Les mati^res solides sont grossi^rement pulverisees : on 
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verse pnr-de«:sus 48 parties d'euU et le melange est aban- 
doixH ' a liii-meai ', pendant une semaine,durant laqnelle on 
Tagile, une fois par jour. Au bout de ce temps, on ajoute 16 
parlies ^j'eaua Tencreque Ton peutalors employer aussitbt. 

Cette encre, tres bonne et tres peu couteuse ^preparer, 
donne facilementlieu k ia production de moisissures ; nous 
recommandons, en consequence, d’y ajouter une quantite 
minime d'acide phenique, du goudron ou quelques clous 
degirofle; cesderniers contiennent une huile essentielle 
qui empeche la formation de la moisissure. 

Les encres k la noix de gaJle, quand elles ne sont pas 
exemptes d’acides, ont la desagrdable propriety d’attaquer 
tres fortement les plumes d acier. La plume s’^mousse et 
se recouvre d'une epaisse couche de rouille ; on a, en con- 
st} [uence, cherche k obtenir des encres exemptes d’acides, 
en y ajoutant des^'Soi'ps capables de neutraliser celui-ci. 

\ oici une encre de ce gent*e : 


EIncre de Hiink, pour les plumes d’ acier. 


Noix de galle 

112 

Vitriol de fer 

48 

Gomme 

40 

Eau 

1600 

Aminoniaque 

1 

Esprit de vin 

64 


L’.'imnioaiaque (alcali volatil du commerce) a la pro- 
pnete de se combiner avec I’acide libre ; I’esprit de vin a 
surtoutpour butdecacher I’odeur de I’ammoniaque et 
d emp^cher la fermentation. J1 nous semble que I'addition 
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i’alcool est absolument superflue et m4me Duisible parce 
jue, d’une part, il rend Tencre pluscoMeuse etqiie, d’autre 
)url, ii se volatilise rapidcment k Tair, ce qui doit faire 
echer I’encre tr^s vite. 


Slncre de Xjink perfectionn^e (d’apres Xieliner). 


L’importance du sujet nous a conduit k eludier k fond 
ette encre et k la perfectionner ; on prciid : 


Noix de galle 

112 

Vitriol de fer 

48 

Vitriol de cuivre 

2 

Gomme 

40 

Eau 

1600' 


A Pencre prepar^e, on ajoute du carbonate d ammonia- 
ue,tant qu'il seproduitune forte effervescence; 1 addition 
3 vitriol de cuivre a pour but de recouvrirles plumes, 
rsqu’on les trempe neuves dans Pencre, d’une couche 
ince de cuivre m^tallique, ce qui contribue beaucoup k 
s conserver, parce que le cuivre estbien moins attaquable 
le Pacier. On parvient, du moins^d prot^er ainsi la sur- 
ce des plumes centre la rouille; mais, la protection ne 
5tend pas jusque sur la pointe de la plume, ce qui se 
mprend, puisqu'elle s’use constamment, pendant qu’on 
rit. 


30 


FABRIC A.TION DES ENGRES 


B. — Encres a Tacide galliuge. 


Les encres contenant de I’acide tanniquo joignent k nne 
bellecouleurd’un noirbleulapr^cieuseproprieted’ toe beau- 
coup moins sujettes ^ se decomposer que celles qui con- 
tiennent de I’acide tannique. La fabrication des encres k 
I’acide gallique se distingue de celle des encres au tanin, 
proprement dites, en ce que Ton s’y applique k transformer 
tout I’acide tannique en acide gallique. 

Cette transformation s’obtient en abandonnant les noix 
de galle, ou leur decoction, k elles-mtoes ; la formation 
spontanee des moisissures produit alors le cbangement de 
I’acide tannique en acide gallique. 

II est souvent desagreable, pour les fabricants d'encres, 
de garder en reserve, pendant des semaines, une grande 
cuve de decoction de noix de galle, jusqu’^ ce que la trans- 
formation se soit operee. Nous simplifions notre travail en 
employant le precede suivant, qui est tr^s pratique : 

La mati^re premiere contenant du tanin, telle que les 
noix de galle, les gallons ou les torces, est pulv6risee 
grossi^rement et mise dans une cuve qu’elle remplit pres- 
que compltoment. On verse, au d^but, sur la poudre, assez 
d’eau k 20 ou 25° G. pour la baigner entitoment, et Ton 
couvre le recipient. 

II se produit alors tres vite, dans la masse humidc, une 
quantite considerable de moisissures qui, partant dc la sur- 
face, sous forme de couche d’un grisverdtoe, se propagent 
en descendant dans la masse, etpresentent I’asDectd’un feu- 
tre blanchtoe. 
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bout dehuit ou dix jours, lout I'acide taunique est 
isea Fetal dacide gallique. Pour empecher la decoiii- 
lition d’aller plus loin, on arrose la masse avec de Feau 
lillante, qui tue les vegetations cryptogamiques. 
ja solution d’acide gallique, qui s’amasse au fond de la 
e, est tireepar un robinet; c'est avec elle que Fon fait 
ere. 

lomme Facide gallique est lui-meme un prodiiit de la 
nentation, on comprend que la fermentation Faffecte 
..Les encres. oblenues a Faide de cet acide, se montrent 
le grande stabiliLo cl possedent line coloration d’un 
; bleu agreable. 

es noms, sous lesquels ces encres se trouvent dans le 
unerce, sont aussi varies que les recettes donnees dans 
brents ouvrages pour leur preparation. Nous donnons 
pr^s les meilleures forinules que nous ayons essayees 
r la fabrication de quelques encres h Facide gallique. 


JSnere superieure a I’acide gallique. 


Noixdegalle 

Vitriol de fer 1 

Gomme 1 

Eau 200 

Aoideph^nique 0,2 


is noix de galle pulverisdes sont arros^es d'eau et 
idonn^es a eiles-m^mes jusqu’4 ce qu’il se produise 
tr^s grande quantity de moisissures. Quelquefois, et 
iculi^rement quand la temperature est basse, cette 
sissure n’apparalt qu’au bout de quelques jours et la 
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transformation de I’acide lannique en acide gallique ne 
s’opere que tr^.s lentement. 

Si Ton rAcle de la moisissure fornn-e, sar du pain hii- 
mide ou du cuir, etsi on ia porte sur la masse de noix de 
galle, on observe que cetle moisissure forme un excellent 
aliment pour les vegetations cryptogam iques dont le de- 
veloppement, gr^ce k elle, se propage tres vile sur la noix 
de galle et pen^tre de meme dans toute la masse. 

La liqueur, soumise k la moisissure, est filtree sur une 
toile et additionnee de vitriol de fer et degomme;on 
ajoute I’acide phenique en dernier lieu. 


Slncre de Runge a Tacide gallique. 


Noix de galle 8 

Eau 64 

Vitriol de fer 4 

Gomme 2 


La poudre de noix de galle est baign^e d’eau bouillante 
et la masse est abandonnee h elle-m6me, pendant deux 
mois ; on tire ensuite le liquide ; le r^sidu, agite avec un 
peu d’eau, est presse, etla liqueur, exprim^e, est mdl(5e 
a la prec^dente. D’autre part, on dissoiit le vitriol de fer 
dans une quantity d’eau aussi petite que possible, et la 
gomme dans unepartie de la solution d'acide gallique. On 
termine en r^unissanl toutes les liqueurs. 
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Snore de Bolley. 


Le chimistG Bolley, dont le nom est bien connu et qui 
fut profeaseur & Zurich, a donn6, pour la preparation des 
encres, plusieura recettes que nous reproduisons ci-apr^s, 
pour montrer comment les chimistes eux-memes ont dea 
manieres de voir dilTerentes, au sujet dela preparation de 


I’cncre. 

1® Moix de galle i25 

Vitriol de fer- 24 

Gomme 24 

Eau 100 


D’apres nos experienceb, cette encre est bonne ; mais, 
dans sa preparation, une faible partie seulement de lama- 
tiere tannante employee sert la preparation de I’encre; 
il en reste une grande partie, qui ne subit pas de modifi- 


cations. 

2® Noix de galle 66 

Vitriol de fer 22 

Gomme 19 

Eau 1000 

Cette encre contient, semble-t-il, la quantite de vitriol 
de fer exactement suffisante. 

3® Noix de galle 62 

Vitriol de fer 31 

Gomme 31 

Eau 1000 
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Dans cette d^^rni^re recette^ il paraltdeja se trouverune 
quantity un peu trop grande de vitriol de fer ; du moins, 
les caract^res d’ecritare traces avec cette encre jaunissent- 
ils plus t6t que ceux faits avec les autres encres. 


£3ncrd au fer, de Stark. 


On fait bouillir 360 grammes de noix de galle d'Alep 
avec 4 1/2 litres d’eau; on dissout, dans la decoction, 120 i 
180 grammes de gommeetTon ajoute,a la liqueur refroidie, 
240 grammes de vitriol de fer, 240 grammes de carmin 
d’indigo et quelques gouttes d’acide phenique. 

Cette encre est tr^s belle, mais aussi trfes coOteuse, h 
cause de la grande quantile de carmin d’indigo. 


Recettes pour la preparation d encres a bon 
marcbe, a I’acide gallique. 


Noix de galle 600 gr. 

Bois de camp^che loO » 

Dextrine 200 » 

Alun 60 JO 

Vitriol de fer 225 » 

Eau de pluie. 5 » 
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n 

* 

Noix de galle 

o80 gr. 

Dextrine 

400 » 

Vitriol defer 

400 * 

Eau de pluie 

3 litres 

III 


Noix de galle du Japon 

1800 gr. 

Dextrine 

1200 » 

Vitriol de fer 

850 » 

Cariiiin d’indigo 

900 » 

Eau 

25 litres. 

IV 


Enci'e pour eeoles 


Noix de galle du Japon 

15 kilog. 

Dextrine 

6 » 

Vitriol de fer 

5 » 

Vinaigre de bois 

1 j 

Eau 

ICO » 

On melange avec : 


Ex trait de Campeche 

14 >» 

Dextrine 

12 » 

Eau 

200 » 


Snores au fer, & trds bon marobd. 


Le cuir tannd contient de grandes quantiles de matifires 
tannantcs.et les dichets de ce cuir, quel’on peut se procu- 

» 
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rer dans les corroiries et chez les cordonniers, s’emploient 
avantageusement dans la fabrication de Tencre et de la 
colle forte. On met les d6chets dans une cuve oil Ton 
verse, de mani^re k les recouvrir, del’eau contenant, pour 
cent litres, undemi litre d’acide chlorhydrique, et on laisse 
la cuve en repos pendant une semaine. Au bout de ce 
temps, on decante la liqueur; on presse, autant que pos- 
sible, les d^chets qui sont considerablement gonfles et 
on les traite une seconde fois, de la m^me mani^re. 

A la liqueur ainsi obtenue et clarifiee par filtration, est 
ajoutee une quantity de vitriol defersuffisantepour qu’unc 
^criture trac^e avec Tencre pr^sente, au bout de quelques 
heures, une coloration d’un noir fonce. L’encre pr^paree 
doit 6tre exposee k Pair, pendant plusieurs semaines, 
avant sa mise en bouteilles, parce qu’elle acquiert ainsi 
une coloration plus intense. 

Les d^chets de cuir rest^s dans la cuve sont encore une 
fois mac^r^s dans I’eau ; jusqii’a ce qu’ils soienL tr6s ra- 
mollis; on peut alors, en les faisant bouillir longtemps 
avec de I’eau, les transformer en colle forte tres bonne, 
bien que d’une coloration foncee : on peut aussi en tirer 
une certaine valeur en les livrant k une fabrique de colic. 
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ENCRES AU TAN1N DE BOIS d’iNDE OU DE CAMP^ICHE 


Boi3 d lnde ou de Campeclie. 

Le bois de camp^che provient d’un arbre de ino3'0i;!ie 
grandeur, VHeniatoxylon Campechianum, originaire des bi- 
des occidentales et qui se rencontre dans presquetoule 
rAm^rique tropicale. Le bois d’Inde possMe une couleur 
variant du rouge vif au brun fonce ; en Allemagne, on 
Tappelle « bois bleu » parce qu’on s’en serl pour teindre en 
bleu. Si ron fait bouillir le bois de Campeche dans beau, 
ia maii^re coloranle qu’il conlient, Vhematoxyline, se dis- 
sout etdonnea beau une couleur d’un rouge fonce. Si Ton 
traite cette solution par des acides etendus, elle se colore en 
! ouge vif; en presence dessels de fer, elleprend une colo- 
ration d’un noir bleu fonce et possMe un grand pouvoir 
colorant. 

L'hematoxyline est tr^s sensible h Taction de Tammo- 
niaque et forme avec elle une combinaison ; rh< 5 mateTne 
ammoniacale, qui prdsente un aspect cristallin. Cette subs- 
tance est verte k la surface, comme les 61 ytres du scarabde 
des rosiers ; mais, elle est rouge, quand on la regarde par 
transparence. 
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Le bois de Campeche arrive, dans le commerce; en blocs 
isgezgros qui, parfois, sont encore reconverts d‘un aubier 
Diane (Campeche non 6corc6), on qui en sont d^barrass^s 
Campeche 6corc6). L'emploi du bois de Gampdche moulu 
jst tr^s commode en teinture, parce que I’extraction de 
amatifere colorante devientplus facile. Le Campeche se 
noud, ainsi qne d’autres bois de teinture, au moyen de 
nachines sp6ciales.Malheureusement,le Campeche moulu, 
)u rAp4, n'est que trop souvent falsifi^ au moyen de subs- 
ances 6trang6res, ou fortement humeetdes avec de Tcau, 
le sorte qu’il en r6sulle, pour lea acheteurs, un prejudice 
mportant. 


Sxtrait de Campdolie. 


L'emploi de Textrait de Campeche est tr^s avantageux 
>our les fabricanla d'encres, parce qu’il est tr^s commode 
t que, malgr6 le prix de ce produit, relativement bien su- 
t6neur h celui du bois de Campeche, son usage est, en r6a- 
it6, plus 6conomique, si Ton tient compte des frais occa- 
ionnfis par la preparation de I’extrait de Campeche dilu6, 
»btenu par decoction. On peut admettre quel2 ^ 15 parties, 
in poids, d^extrait correspondent 60 fit 60 parties, en 
Doids, de boie de Camp6cbe. 

L’ extrait de Ganip6clie du commerce forme des masses 
rrfiguliferes, ou des disques plats h surface bnllante, de 
jouleur d’un brun noir foned et facilement solubles dans 
’eau. 

Le rdsidu, que Ton trouve dans les solutions d’extrait de 
)ois de Campeche, et qui doit,d'ailleurs,ne former qu’une 
petite quantity, lorsque I’extrait est bieri prdpardi 



E^tORBS AU TANIN DK ROIS D'INDB OU DE I'AMPKfllK h\i 

provient des substances insolubles qiii se fonnenl irunuta- 
blement lorsqu’on chaulTe Texlrait pour I’tivaporer. 

Bien que les decoctions de bois de(]ainptkhf* et d'*‘';(i 'ul. 
de ce bois puissent, a elles scales, fournir dos encn's, — 
nous reviendrons sur ce sujet, — on n’ernploie, dc jMvf**- 
rence,ces corps que dans la fabrication des encres qui,aii- 
trement, ne donneraient pas un noir asscz inbuise. 

On prepare les encres au bois dc (lainprcho en faisaiif 
bouillir ou jnact'rer co bois avcc les noix dt‘ m\ b s 
gallons (faire macerer uno substanc(*, c’est la fairc st'jfMii-- 
ner dans I’eau), ou bien en faisant bouillir k part le bois 
de Campeche dans I’eau et en ajoulant la driaudion a r»*x- 
traction de noix do galle, ou enlin en di 8 >«dvanf k rband 
I’extrait de Campticbe dans une In's petite quanlite dVau 
et en mdlant la solution aux autres sul»stancos. 

Les encres au tanin de Campc'cbe ont Tavantage de 
donner une belle et agreable coloration d’un noir bleu el de 
posseder une fluidite assez grande; dies attaquejii Jes plu- 
mes moins energiqucment que beaucoup dVnrres au la- 
nin seui, ce qui tient k ce quo Textrail de Oampr'eiic, lor- 
qu’on laisse la plume, seche sur die, fui fonuanl une mas.-e 
adherente qui s’oppose, comme un vtu-nis, au contact d** 
fair et est parfaitenient propre k garantir la plume dc 
la rouille. 


Encre au Camp^olie. 


Noix de galle 9 

Vitriol de fer () 

Bois de Campeche frAp4) 9 

Gomme 9 

Eau 180 

Vinaigre 180 
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Les noix de galle, le vitriol de fer^ la gomme et le vi- 
aigre sont mis ensemble ; on fait bonillir le bois de Gam- 
^che avec del’eauet, en rajoulant de Teau k la solution, 
n la ram^oe k 180 parties. Cette solution est m^lee avec 
es autres ingredients. 


SIncre a lextralt de Gampdclie. 


Noix de galle 

36 

Vitriol de fer 

36 

Bois de Campeche 

9 

Gomme 

36 

Eau 

300 

Vinaigre 

60 


Cette encrese prepare exactement comme la precedents ; 
on la filtre encore une fois, quand elle est faite. 


Snxore au C?ampdolie,de I^ibaucourt. 


Noix de galle 16 

Bois de Campeche (r4pd) 8 

Vitriol de fer 8 

Vitriol de cuivre 2 

Gomme 6 

Sucre 2 

Eau 200 


Pour preparer cette encre, on fait bouillir le Campeche 
dans Teau jusqu’^ ce que la moitie de ce liquids soit eva- 
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or6e ; on filtre la solution k chaud et on Tajoute aux au- 
*es composants en remuant jusqu’^ dissolution complete. 
Aussit6t apr^s sa clarification, qui dure en moyenne 
eux ou trois jours, Tencre est d^cantee et mise en bou- 
nlles. 


Slxxcres a I’acide gallique du Camp^cne. 


Les encres, que Ton d6signe sous ce nom, sont, sous le 
apport de leur composition g^nerale, tr^s analogues k 
elles citees pr6c6demment ; la difference, qui existe entre 
;lles, consiste en ce que les encres k Tacide gallique du 
Campeche ne contiennent pas d’acide tannique du ch^ne, 
nais de Tacide gallique. 


Bxxcre superieure, a Tacide gallique du Oampeclie. 


Noix de galle 

20 

Bois de Campeche 

ao 

Vitriol de fer 

20 

Qomme 

20 • 

Eau 

130 


Cette encre se prepare comme suit : on pulverise les 
noix de galle et on les fait baigner dans 80 parties d’eau, 
dans une vaste cuve ; il se produit tr^s promptement une 
abondante moisissure et Tacide tannique se change en 
acide gallique. Au bout de quatorze jours environ, la 
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transformation est complete ; on separe le liquide de la 
poudre et on lave celle-ci avec assez d’eau pour que les 
deux liquides reunis forment 100 parties. 

Dans 60 parties d’eau, on fait bouillir le Campeche rA,p^, 
en menus fragments, jusqu’§, ce que le liquide se rficluise 
k 30 parties que Ton tire encore chaudes; on y dissout le 
vitriol de fer et la gomme et Ton r^unit le liquide k la so- 
lution d’acide gallique. Au bout de quelques jours, un 
fort precipite se forme dans le melange; le liquide, quicou- 
vre ce pr4cipit6, est une encre excellente et parfaitement 
noire. 


Bncre k I’liematoxisrline. 


Cette encre ne se distingue, en somme, de cellos cldcri- 
tes plus haut, que par lo nom; celui-ci indique qu’elle est 
prepar^e k Taide de bois de Campeche {Hematoxylon). 
Voici la recette de sa preparation ; 


Noix de galJe 

40 

Bois de Campeche 

SO 

Vitriol de fer 

30 

Gomme 

25 

Eau 

200 


D’apr^s cette recette, les noix de galle en poudre doi- 
vent rester au moins trois mois en contact avec de Teau 
et le recipient doit ^tre plac6 dans une pi^ce k une tempe- 
rature uniforme, afin que la transformation de I’acide 
tannique en acide gallique s’op^re d’une maniSre complete. 

Des essais comparatifs nous ont parfaitement ddmontrd 
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cette transformation s’op^re dans un temps beaucoup 
court, et quatorze jours suffisenl tr^s bien. 
le action plus prolong^e de la fermentation produit 
h^nom^ne que Ton peut observer dans plusieurs fer- 
tations analogues : Taction chimique ne cesse pas k 
tant precis ot!i le dernier reste d'acide tannique est 
3form6 en acide gallique ;mais elle modifiece dernier, 
1 tour, de sorte que,finalement, une partie tr^s notable 
EL mati^re tannante, disponible au d6but, se change 
Drps qui ne peuvent donner aucun compose colors, 
re a former de Tencre. 

action trop longuement prolong^e de la moisissure 
a poudre de noix de galle n’a ainsi pour effets que 
inconv6nients ; on y perd du temps et de la substance 
jable. II est, d'ailleurs, lout k fait sans importance, 

■ les fabricants d'encre, que celle-ci contienne, outre 
ompos6s d’acide gallique, quelques composes d'acide 
ique, OU qu’elle soft compl^tement exempte de ces 
iers. 

i fait bouillir, pendant quelques heures, avec le bois 
amp^che, Textrait de noix de galle, soumis k la moi- 
re; finalement, on dissout le vitriol de fer et la 
ne dans une partie de la decoction et on ajoute, en 
at, cette solution k Tautre partie de la liqueur. 


CHAPITRE VII 


ENCaSS AU SKSQUIOXYDE DE FEft 


Ainsi que nous I’avons d(5j^ expliqud, il y a des encres 
qui n’acqui^rent leur coloration d’un noir foncfi que quand 
elles ont sdjourn6, pendant un temps prolonge, sur le 
papier, sous forme d’^criture. Ge phenom^ne tient t ce 
que les sels de sesquioxyde de fer, formas en presence des 
mati^res tannantes, ont une couleur bien plus fonc6e que 
celle des sels de protoxyde de fer correspondants. 

Cela etant, on s’est efforc^, depuis longtemps d^ja, de 
mettre dans le commerce des encres au sesquioxyde de fer 
avec lesquelles on peut oblenir de suite une 6criture d’un 
noir fonc6. Pour cela, on chauffait le vitriol de fer en pre- 
sence de Fair : on le grillait, et le protoxyde de fer se 
transformait, du moins en partie, en sesquioxyde. 

D’apr^s des experiences particulieres,que nousavons fai- 
les k ce sujet, il semble certain que les encres, contenant 
exclusivement des sels de sesquioxyde defer,n’ontpas des 
propridtes particulierement dignes d’eloges. 

Nous pr6parions le sulfate de sesquioxyde de fer en fai- 
sant bouillir une solution de sulfate de protoxyde de fer 
avec de Tacide nitrique,ou,directement, en dissolvant,dans 
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I’acide sulfurique, une quantity suffisante d’hydrate de 
sesquioxyde de fer, 

En ajoiitant une decoction denoix de galle, ou une solu- 
tion d'acide gallique,obtenue en faisant moisirla decoction 
de noix de galle, en y joignant, ou non, de Textrait de Cam- 
p^cbe, nous obtenions toujours une encre qui donnait des 
traits d’6criture dont le noir parfaitposs6dait,en outre^un 
beau brillant. 

En conservant, pendant un temps assezlong, une Venture 
traede avec cette encre, son brillant primitif disparaissait 
r^guli^rement ; il en 4tait dem^me, quelque temps apr^s, 
de sa coloration d'un noir fonc6 qui etait remplac^e par un 
noir brunatre. Toutes ces encres avaient, en outre, la pro- 
pri4t6 peu louable d'adh^rer si peu au papier qu’avec quel- 
que attention onpouvait enlever toute T^criture en la lavant 
avec une 6ponge douce et de Teau pure. Seuls, les traits 
d’ecrilure, ex(§cut6s depuis quelques annees, rSsistaient, 
jusqu^^ un certain point, h Taction de Teau. 

Nous expliquons ces phenom^nes sans toutefois pouvoir 
r^pondre de Texactitude de Texplication, en disant que les 
combinaisons de protoxyde de fer p^n^trent plus profon- 
ddment dans le papier et s’y transforment graduellement, 
mais seulement en partie, en combinaisons desesquioxyde 
de fer. En supposant que cette explication soit exacte, ce 
dont nous ne pouvons gu^re do u ter, on comprend que T4- 
criture trac4e aveede Tencreau protoxyde de feme puisse 
plus s’enlever par un simple lavage et que Temploi des 
agents chimiques soit n^cessaire pour la faire disparaltre. 

En ce qui concerne le ebangement de nuance des encres^ 
qui ne contiennent que du sesquioxyde de fer, nous Tex- 
pliquons en disant qu’une partie du sesquioxyde de fer se , 
s6pare de la combinaison et occasionne le virage au brun 
des traits d’^criture ; cela demanderait cep end ant k 6tre 
nettement prouvd. 
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H^ncrd Japonaise. 


L’encre japonaise, qui a tr^s en favenr, pendant 
quelqiie temps, est une preparation qui contient principa. 
lement du tannate de sesquioxyde de fer, 

On a soin de griller le vitriol de fer k une tempera! nre 
qui ne soitpas trop eievdeeton Tajoule^t une solution d‘ex- 
trait de noix de galle et d’extrait de Campeche* Cette en- 
cre estd’un noir tr^s fonce, mais elle a lesproprietes men- 
tionnees plus haut de virer au brun et de ne pas adherer 
trds fortement au papier. 

Comme toutes les encres au sesquioxyde de fer, elle est 
assez epaisse; il faut nettoyer soigneusement la plume, 
quand on vient d’ecrire, parce que i’encre, qui y adh6re, 
forme en se'chant une crodte tenace, difficile k enlcver et 
Cjui met bient6t la plume hors de service. 

En somme, les encres qui ne contiennent que du sesquio - 
xyde de feront peu de valeur ; parcontre, les encres qui, 
avec des composes de sesquioxyde de fer, contiennent des 
composes de protoxyde, peu vent 4tre particuliferement re- 
command6es k cause de la belle couleur noire qu’ellesdon- 
nent immMiatement k T^criture. 

Pour preparer ces encres, il n’est pas indispensable d’y 
former tout expr^s des composes do sesquioxyde ; ils s'y 
forment spontanfiment quand Tencre est exposte, pendant 
quelque temps, au contact de I’air parce que le protoxyde 
de fer est un corps peu stable et qui poss^de une tendance 
marqu6e k se changer en sesquioxyde. 
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KNCRES A l’aUZARINE 


D’apr^s leur nonij ces encres devraient contenir de V ali- 
zarine. L’alizarine est une mati^re colorante^qui se trouve 
dans une plante, connue sousle nomd’alizari et surtout de 
garance ; maintenant, ce n'est plus qu’un produit artifi- 
ciel, tr^s employ^ en teinture pour les rouges dits 
turcs. La plupart des produits design 4s sous le nom d’en- 
cres Talizarine n’en contiennent pas une trace, ni m4me 
une partie quelconque de la garance. Nous ne savons d'ou 
vient ce nom, qui s’est gliss4 partout ; mais, nous ne 
croyons pas nous tromper en admettant qu’il a choisi 
h dessein et n’a d'autre butque d’induire en erreur le pu- 
blic consommateur et, si possible, les chimistes eux-m4- 
mes. En r4alit4, les encres k Talizarine se distinguent par 
leurs quaJit6s tr4s sup4rieures. 

Dans les encres, d4crites jusqu’^ present, les composes de 
protoyxde de fer, d’acide tannique ou d’acide gallique sont, 
sous forme de corps solides, tr4s finement divis4s. Si Ton 
supprime, dans une des compositions pr6c4dentes, la gom- 
me qui sert exclusivement k donner k la liqueur une plus 
grande density, de mani4re k emp4cher la chute du preci- 
pite, on trouve que Tencre laiss4e en repos dans un vase 
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de verre profond devient tr^s promptement d’un noir bleu 
translucide, et il s’en separe un prdcipite noir 

On pent, cependant, emp^cher compl^lement la sf'‘para- 
tion de ce precipite en ajoulant, lors de la prrparalion de 
rencre,un acide dans leiiuelle precipite sedissoul : I’acidc 
acetique convient tout particuli6rement k cet usage. 

Les prdtendues encres k i’alizarine ne sont procisf'mont 
pas autre chose quo des cncres acululees (\ dessidn avcc 
del’acide acetique, plus rarement avec de Tacide sulfuri- 
que et qui, par suite, contiennent des composes de tanin 
et de protoxyde do fer, k I’6tat de solution. 

La solution a ordinairement une nuance raii)ltMiumt vim’ 
d^lre oil brun^tre ; Tdcriture est vcrtc au debut et non noi- 
re; mais,au bout de quelqucs heures,olle devient gradiicl- 
lement d'un tr^s beau noir. 

Le virageau noir de Tt'criture, traceo av(U', do IVncre h 
Talizarine, seproduitdo deux nuinieres: !e dissolvautj’a, 
cide acetique, se volatilise en partie et ub.indonne, i\ lY*lal 
de couche mince, les corps dissous; une autre partie de Tn- 
cide acdtique est neutralisde par Ja chauxcontemiu dans I** 
papier mais surtout par rammoniaipiequi, bien qu*en Ires 
minime quantity, existe constnmment dans Tair (la chaux 
contenue dans le papier provientde Leau employee i sa fa- 
brication). 

Si Ton recouvre une Venture, trac^e avec de I'encre^ 
Talizarine d’une cloche de verre sous lacpielle on place 
une capsule contenant de I’ammoniaqne (alcali volalil du 
commerce), Tderiture devient presque instantandment 
noire. 

On sait qu’une encro contenant un acide libreaussidner- 
gique que les acides sulfnrique et aedlique doit altaquer 
trds vite les plumes d’acier. La chose est toutefois sans 
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importance pourvu qa’on traite les plumes, de fagon con- 
veiiable. 

Si, la premiere fois qu'on^crit avec une plume, on Inisse 
secher I’encre sur elle, il s’y forme un enduit unifonne, 
fortement adherent, qui protege Racier centre les effets ul- 
Urieurs de Tencre. 

11 suffit, d’ailleurs, que le liquide ne contienne pas trop 
d’acide et Ton doit en 4viter tout exc^s. Quand on remar- 
queque Tencre est trop acide, on neutralise Texc^sen ajou- 
tant avec precaution de I’ammoniaque. On ne doit cepen- 
dant pas ajouter assez d’ammoniaque pour que Tencre 
devienne noire parce que, autrement, la dissolution des 
corps contenus dans Tencre ne serait plus complete. Si Ton 
est all6 trop loin, on peut de nouveau anieliorer I’encre en 
y mMant de Tencre acide. 

En general, quand on juge necessaire de neutraliser Ta- 
cide,il est toujours avantageux de separcr Tencre en deux 
parties k Tune desquelles on ajoute de Tammoniaque jus- 
qu’i ce qu'elle soit presque compl^tement neutre. Cette 
partie est ensuite m^l^e k I’autre. 

Les encres^ I’alizarine 6tant des solutions, ne donnent, 
mSmeapr^s une annee de s^jour dans la bouteille, aucun 
precipitd. Elies possedent une grande fluidite, quality par- 
ticuli^rement appreciable quand on veut ecrire vite, etqui 
a beaucoup contribu6 k placer les encres k Talizarine par- 
mi les articles les plus recherch^s pour T^criture. 

Un inconvenient des encres k Talizarine, qu’il ne fautpas 
m^connattre, est la couleur claire que les caracUres d’4- 
criture possMent au moment ofi on vient de les tracer. 
Avec beaucoup de ces encres, I’^criture est si p^le qu’on peut 
difficilement la lire, au premier abord, surtout k la lumi^re 
artificielle. 

On corrige Tinsuffisance de coloration des encres k Ta- 
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lizarine en y ajoutant une solution d’une mati^re colorante, 
d’une nuance tr^s fonc^e, qui.plus tard, est compl^tement , 
dissimnlee, lorsque I’encre prcnd une teinte d"un noir in 
tense, mais qui rend i’ecriture facile ^lire, d^squ’elle est 
Iracoe. Jusqu’a la decouverte descouleurs solubles a I’ani- 
line, le carniin d’indigo etait la seule matiere employee 
pour donner, de prime abord, k I’encre d’alizarine une co- 
loration intense. Avant la decouverte des couleurs d’ani- 
line, le carmin bleu (indigo) et le carmin rouge (cochenille) 
<5taient les couleurs les plus foncees que I’on conntit et cette 
propri6t6 les faisait employer beaucoup, malgr^ leur prix 
61ev^. Aucune autre couleur ne convient aussi bien k Tu- 
sagepr6cit6 que le carmin d'indigo qui, nialgre son prix | 
41ev6, arrive a Otre comparativemcnt moins cher que d’au- 
tres mati^res colorantes parce que, au point de vue du ren- i 
dement, il depasse beaucoup toules les antres mali^resco- 
lorantcs et n’esl d6pass6 que par les couleurs d’aniline. 

Acluellement, on ernploie frequemment, k la place des ^ 
carmins d’indigo et de cochcniile,les couleurs d’aniline qui 
sont beaucoup moins chores (i cause de leur rendementsu- 
p^rieur) ; toutefois, comme le carmin d'indigo est une subs- 
tance dont Tadjonclion ^ toutes les encres donnede tr^s 
hons r6sultats, comme, en outre, on I’emploie, T^tat de 
puret6 comme encre k 6crire ou k tampon, nous croyons 
n6cessaire de faire connaitre k fond, k nos lecteurs, la pre- 
paration de cet important produit, ,, 


Oarmin d’lndlgo. 


L’indigo est cette magnifique substance colorante bleue 
que Ton lire de la planle indigo (Anil indigofera)^ originaire 
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des Indes, au moyen d’un syst^me particulier de fermen- 
tation des parties de la plante,prdalableraent broydes. L’ in- 
digo se pr^sente, dans le commercejen sortes tr^s nombreu- 
ses et les articleSjque Pon rencontre sous les noms d’indigo 
espagnol etd'indigo duBengaIe,sont considdr^s comme les 
meilleurs. 

L’indigo forme des masses Idgdres, ddteignantfortement, 
de couleur d’un bleu foncd et possddant un reflet de euivre 
particulier. Les caractdres suivants, auxquels on pent trds 
bien se fier, lorsqu’on achdte de Tindigo, indiquent infailli- 
blement une bonne marchandise : 

Les morceaux d 'indigo doivent dtre legers et unifor- 
mdment colords ; ils doivent presenter, k la surface, des 
cassures d’un aspect homogdne. Ils ne doivent contenir ni 
sable ni petites pierres. En les frottant avec un corps dur, 
ou mdme en les rayant avec Tongle, on doit faire dis- 
tinctement apparaltre le reflet cuivrd. II faut aussi 
prendre garde que Findigo ne soit pas sensiblement bu- 
mide ; car,!! arrive quelquefois qu’on Tarrose exprds d’eau 
pour le rendre plus lourd. 

Pour prdparer du carmin d'indigo, il faut, avant tout, 
faire du sulfate d’indigo. L’indigo ne se dissout compldte- 
ment que dans I’acide sulfurique fumant, appeld vitriol, 
huile de vitriol, ou acide sulfurique de Nordhausen ; il ne 
le fait que quand il est compl^tement exempt d’humidit4. 
Nous proc^dons, pour faire cette dissolution, de lamani^re 
suivante : 

I De bon indigo est pulvdrisd,aussi finement que possible, 
dans un mortier (I’achat de Findigo en poudre est chose 
hasardeuse, parce que cette marchandise n’est que trop 
souvent fortement falsifi^e). La poudr6 est s6ch6e avec le 
plus grand soin dans unevaste capsule de porcelaine pour 
en chasser toute trace d’humidit^ ; cependant, ledegre de 

a 
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temperature, auquel s’op^re le sechage,ne doit pas s’eiever 
au dessus de 110 a 120^ G. La poiidre, compietement des- 
sechee, et encore chaude, est immediatement arros^e avec 
de I’acide sulfurique fumant. La quantity dece dernier, 
qui est necessaire, depend de la puret6 de Tindigo et de la 
force de I’acide : ordinairement, on emploie 1 partie en 
poids d’indigo (pese h retat de siccite) pour 4 parties d’a- 
cide sulfurique fumant. 

11 faut verser Tacide lentement et, en m^me temps, 
agiter avec une baguette de verre. La masse produit, h ce 
moment une forte ecume et s’eieve ; notablement aussi, 
convient-il de choisir une tr^s vaste capsule de porcelaine. 
Lorsque tout Tacide sulfurique a 6t^ melange, on agite 
encore fortement, puis on laisse la masse en repos, pen- 
dant 24 heures, dans la capsule, que Ton a soin de couvrir. 

Au bout de ce temps, la mati^re colorante de Tindigo, 
i’indigotine, s’est combin^e avec I’acide sulfurique et a 
form6 du sulfate d’indigo (sulfate de phenicine). On pour- 
rait transformer immSdiatement ce corps en carmin d’in- 
digo ; mais, on obtiendrait ainsi un produit dont labeaute 
laisserait h d^sirer, En effet, Faction de I’acide sulfurique 
carbonise certaines parties de Findigo et cela fait paraltre 
la solution d’indigo tout h fait noire et non bleue. 

Pour d6barrasser la liqueur de ces mati^res carbonis^es, 
on Fdtend de 10 k 12 fois son poids d’eau pure, et Fon 
verse la solution 6tendue de sulfate d’indigo dans une 
grande bouteille oik on la laisse reposer, pendant quelques 
jours, afin que les corps insolubles puissent se deposer, 
j^tendue en couches minces, la solution clarifies est d un 
bleu d’indigo magnifique ; elle paralt,au eontraire,enti^re^ 
ment noire lorsqu’elle est en couches plus 6paisses ; onF6- 
yapore, sans laJaire bouillir, dans une capsule en porce- 
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laine et on la neutralise, en meme temps. La neutralisation 
s’op^re au moyen de potasse (carbonate de potasse). 

Onajoute de lapotasse pulv4ris6e ^ la solution de sulfate 
d’indigo, lorsque cette derni^re est en grande partie ^va- 
por^e ; il se d^gage alors de I’acide carbonique qui produit 
une forte effervescence. D^s quetout le sulfate d’indigo est 
neutralist, Teffervescence s’arrtte ; la liqueur contient 
alors du sulfate de potasse et du sulfate ou carmin d’in> 
digo en solution. 

En evaporant cette solution avec precaution, on peut en 
stparer le carmin d’indigo ; mais, on preftre, ordinaire- 
ment, le stparer au rnoyen des sels. 

Le carmin d’indigo a, en effet, la propriety de se dissoudre 
trts facilement dans I’eau et trts difficilement dans les so- 
lutions salines : si Ton ajoute k la solution neutre un excts 
de potasse ou, pour optrer plus economiquement, de cris- 
taux de soude en poudre, le carmin d’indigo se stpare 
sous forme de masse pateuse que Ton ramasse sur un 
filtre. On la lave ensuite avec une trts petite quantity d’eau 
et on la fait stcber ; elle se recouvre alors frtquemment 
d’une efflorescence de sulfates ou de soude (quand il n’e- 
xiste pas d’aeide sulfurique en excts). 

Le carmin pur d’indigo forme, quand il est sec, une 
masse d’unbleu fonce posstda’nt ^ un degre remarquable 
le brillant cuivrt particulier k I’indigo. 

Le carmin d’indigo esttrts facilement soluble dans Peau: 
mtme en quantity extrtmeraent faible, il hii donne une 
coloration trbs intense. Le carmin d’indigo est trts diffici- 
lement soluble dans I’alcool et les dissolutions salines i 
cette propri6td, comme nous Tavons vu, est utilis6e dans 
sa preparation. 

Les fabricants d’encre n'ayant pas besom d’employer le 
carmin d’indigo k r4tat soHde, il leur suffit parfaitement 
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de saturer compl^tement la solution de sulfate de ph4- 
nicine avec du carbonate de potasse, de la concentrer for- 
tement et de la conserver dans des bouteilles. C’est seule- 
ment quand on veut preparer de Tindigo, dil soluble, pour 
la peinture k Taquarelle, la fabrication des encres k tam- 
pon ou Tazurage du linge, qu’il est utile de donner au car- 
min d’indigo une consistance pMeuse ; on y parvient en 
faisant s^cber suffisamment le rdsidu retenu par le filtre 
ou, ce qui est tres commode, en le pla^ant sur une tuile 
bien cuite qui absorbe rapidement Teau en exc^s. 

L’efflorescence de sulfates, qui se produitsur le carmin 
d’indigo,lui donne un aspect d^sagrdable et peu favorable 
k unemarchandise; on peut, cependant, Temp^cher unpeu, 
en ajoutant au carmin d’indigo une certaine quantity de 
glycerine. La glycerine est une substance qui absorbe Thu- 
midite de Tair avec une grande aviditd et empeche I’ef- 
florescence des sels. GrAce i elle,Ie carmin d^indigo reste 
k r^tat de pMe d'un bleu fonc4. 


Snore de bureau, k Tallzarine^ 


Noix de galle 1000 

Vitriol de fer 60 

Gomme 10 

Vinaigre 1000 

Solution de carmin d’indigo 200 


On prepare cette encre, d'un beau vert et tr^s fluide, en 
immergeant les noix de galle pulv^risdes dans le vinaigre ; 
au bout de quelques jours, on d^cante la solution de ta- 
nin ; ondissout, dans une partie de la liqueur, k I’dbullition, 
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le vitriol de fer finement pulv6ris6et la gomme, puis Ton 
ajoute cette solution au reste du liquids. En dernier lieu, 
on ajoute le carmin d’indigo. Si la quantite de ce dernier 
n’est pas suffisante, on en met davantage. II esttr^s com- 
mode de ne pas peser le carmin^ mais d’en avoir une so- 
lution pr4par6e d’avance : on peut en mettre un derai- 
litre k la fois par cent litres d’encre ; apr^s chaque addi- 
tion, on brasse k fond et on fait un essai d’^criture. D^s 
que Tencre, en 4crivant, paratt d'un beau vert bleu^tre, 
au sortir de la plume, c’est que Ton a ajoute une quantite 
suffisante de carmin d’indigo. Quandl’encre est faite, on la 
meten bouteilles et,si onl'agite, elle se presents avecTas- 
pect d’un liquids clair, d’un vert fonce, qui coule rapide* 
ment en descendant sur la paroi en verre. 

Beaucoup de fabricants d’encre emploient de mauvais 
vinaigre de bi^re pour fabriquer Tencre k Talizarine ; le 
produit, ainsi obtenu, moisit a Fair. 

Pour 6viter cet inconvenient et, k vrai dire, pour tra- 
vailler encore k meilleur compte, il est tr^s avantageux 
de remplacer le vinaigre ordinaire (de vin, de bi^re ou de 
malt) par du vinaigre de bois brut. 

Ce vinaigre, par suite de son mode de fabrication, con- 
sent une tr^s petite quantity d’acide phenique qui lui 
donne une odeur d’empyreume, mais suffit compietement 
k empecher la production de la moisissure. 


Snore sup^rieure. 

& ralizarine. 

Noix de galle 

40 

Solution de fer 

15 

Carmin d’indigo 

5 

Gomme 

10 

Vinaigre de bois 

10 

Eau 

1000 
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Cette encre,dontIa qualite depasse de beaucoup celle do 
toutes les autres encres k Talizarine, parce qu’elle n atla- 
que aucunement les plumes d’acier, est pr6par6e,de lama- 
ni^re suivante, selon une formule qui nous est propre et 
qui n’a pas encore ete publiee : 

On met, pendant huit jours, les noix de galle pulve- 
ris^es dans de I’eau k laquelle on a ajout4 cinq parties de 
vinaigre de bois : Pacide tannique se dissout compl^te- 
ment, sans se transformer en acide gallique, parce que 
la presence du vinaigre de bois empeche la fermentation 
de se produire. 

En mkme temps que Textrait de noix de galle, on pre- 
pare la solution de fer. On prend pour cola un tonneau 
pourvu d’un robinet plac6 pr^s du fond ; on y met de 
vieilles ferrailles (de fer forg^), en quantity quelconque et 
on les arrose de vinaigre de bois brut. Le fer se dissout 
peu k peu dans le vinaigre de bois et il se fait une solution 
d’ac4tate de protoxyde de fer dont on tire, au bout de huit 
jours, la quantity n^cessaire. 

Avant d*ajouter la solution de fer Textrait de noix de 
galle, on se rend compte, par un essai, de la quantity de 
vinaigre n^cessaire pour maintenir Tac^tate de protoxyde 
de fer,lirdtatde solution. Pour cela, on prend un litre d’ex- 
trait de noix de galle et Ton y ajoute un decilitre de solu- 
tion de fer. 

Si Ton obtienl ainsi une liqueur qui, en couche mince, 
parait claire et d’un vert fonc6, c^est que le melange con. 
tient assez d^acide ac4tique. Si, au contraire, la liqueur 
form^e est noire et opaque, cela signifle que Tacide ac4- 
tique est en quantity insuffisante. 

On verse alors,dansle mdlange,2t raison d’un centimetre 
cube, k chaque fois, et en agitant, du vinaigre de bois que 
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Ton inesure avec una ^prouvette en verre gradu6e en cen- 
timetres. 

On voit combien il faut ajouter de centimetres cubes de’ 
vinaigre de bois par litre de solution de fer et Ton a ainsi 
le nombre proportionnel de decilitres de vinaigre qu’il 
convient d’ajouter par cent litres d’extrait denoix de galle. 

Si, par exemple,on a employe exactement, pour un litre 
d’extrait de noix de galle, 28 centimetres cubes de vinaigre 
de bois, on doit employer, pour cent litres d’extrait de 
noix de galle, 28 decilitres, ou 28 litres de vinaigre de 
bois. 

On meie alors cette quantite de vinaigre k I’extrait de 
noix de galle, puis on dissout la gomme et Ton ajoute la 
solution de fer. Dans la liqueur verte, qui se produit, on 
dissout du carmin d’indigo jusqu’^t ce que Tencre ait ac- 
quis la coloration desirde. 


SUicre dt ralizarine et dt I’indigo* 


On prepare, d’une manidre trds simple, une fort bonne 
encre k I’alizarine, en suivant la recette donnde par 


Prollins et Bley. 

Voici comment on opdre : 

Noix de galle tO 

Indigo i 

Acide sulfurique fumant 4 

Limaille de fer 2 

Craie 2 

Eau 80 


On fait bouillir les noix de galle pulverisees avec I’eau, 
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jusqu’i ce que I’on obtienne 40 parties de decoction de 
noix de galle. 

On dissoul I’indigo dans Tacide sulfarique^ on 4tend la 
solution de 40 parties d’eau et on Tajoute k laddcoction 
de noix de galle. Dans la liqueur acide, on met les limail- 
les defer; elles s’y dissolvent et du gaz hydrog^ne se 
degage. Le sulfate de protoxydede fer forme se decompose 
imm^diatement en presence de la solution de tanin et il 
se forme de I’encre. L’exc^s d’acide sulfurique est ensuite 
neutralist par la craie et il se produit du sulfate de chaux 
ou plMre. 

On observe que le pl^Ltre ainsi obtenu est fortement 
colort, ce qui tient tvidemment k ce qu’il entraine, en se 
precipitant, une partie de la matitre colorante. Aussi,est-il 
plus avantageux de dissoudre la limaille de fer dans la 
solution d’indigo, de traiter la solution obtenue par la 
craie, de dtcanter aprts la precipitation du pl^itre et, 
enfin, de mtler la liqueur ainsi obtenue k la dtcoction de 
noix de galle. 

Ce precede est, il est vrai, relativement simple; mais, 
ir est plus coOteux que la rntthode ordinaire, parce que 
le vitriol de fer du commerce cotlte beaucoup moins cher 
que celui qu’on prepare en dissolvent du fer dans Tacide 
sulfurique. 


£3ncre americaine a Talizarine. 


Poudre de noix de galle 40 

Acetate de protoxyde de fer 15 

Gomme 10 

Vinaigre de bois 40 

Carmin d’indigo 5 

Eau iOO 
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Nous pourrions yvi^inipHer beaucoup le nombre des re- 
cetles donnees pour iu icibrication des encres a I’alizarine; 
nous ne le faisons pas parce que beaucoup de recettes 
n’offrent rien de nouveau ; dans toutes, ce sont toujours 
les m^mes mati^res : une decoction de noix de galle, du 
vitriol ou un autre sel soluble de fer, un acide et une so- 
lution d’indigo. Seules, les quantites des diverses mati^res 
cbangent* 


Veritable encre a Talizarine (brevetee;. 


Noix de galle d’Alep 42 

Garance de Hollande 3 

On fait bouillir avec quantity d*eau suffisante pour obte- 
nir i20 parties de liqueur; on flltre et Von ajoute : 

Carmin dlndigo 1 

Vitriol de fer 5 

Pyrolignite de fer 2 

L’addition de garance a peu d'importance au point de 
vue de la solidite et de la beaute de Tencre ; d'ailleurs, la 
garance, actuellement, a presque entiferement disparu du 
commerce et, sa place, on emploie presque exclusive- 
ment, en teinture, Falizarine ariifieielle. 


XSncre & l’n^^7.ariue, de Hager* 


Dans une trhs grande capsule deporcelaine (en provision 
de Feffervescence de la liqueur), on met 12 parties d’a- 
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cide sulfurique fumant, puis deux parties dMndigo divis^ 
en petits fragments ; au bout de 24 heures, on etend la 
solution avec 16 parties d’eau et I’on dissout dans le me- 
lange 6 parties de limaille de fer exempte de rouille. 

A cette liqueur, on ajoute une decoction de 

24 
6 
3 

300 a 400 
en petite quantity. 

Gomme Ton peut, ainsi que nous Tavons d4j^ expos6, 
obtenir de bons resultats en employant des quantiles tr^s 
variables de solution de mati^re tannante et de sel de fer, 
nous eroyons superflu de donner ici beaucoup de recettes ; 
tout fabi'icant intelligent sera bien vite en 6tat d^appreJcier 
le point d^fectueux d’une recette qu’il aura essay^e, et 
quelques experiences Fameneront promptement k em- 
ployer les proportions necessaires. 


Noix de galle de Chine 

Gomme 

Sucre 

Eau 

Acide phenique 
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ENCRES DE MATlfiRES EXTRACTIVES 


C’est g^n^ralement la noix de galle que Ton trouve 
ddsign4e,dans les recettesde fabrication descncic' , comme 
le corps propre fournir le tanin ; cela pent 6tre aitnuu6 
k la vieille habitude que Ton a de consid^rer le tanin de 
la noix de galle comme different de celui qui se Irouve 
dans les autres mati^res v^getales. 

On doit vraiment considerer maintenant comme un pro- 
gr^s, dans Tart de fabriquer les encres, la connaissance 
que Ton a acquise des moyens de preparer, avec un grand 
nombre de mati^res vdg6tales qui contiennent de Tacide 
tannique ordinaire ou quelque autre mati^re tannante, 
des encres qui, au point de vue du bon usage, ne sont en 
rien inferieures k celles de noix de galle. 

Un fabricant d’encre, qui opbre rationnellement, peut, 
m4me lorsqu’il travaille sur une grande 6cheUe, se pro- 
curer k trhs bon marche les mati^res premi^^res qui doi- 
vent lui fournir du tanin, s'il organise son industrie de 
mani^re k obtenir de bonne encre avec les mati^res pre- 
mieres que nous allons designer. En premiere ligne, citons 
les fruits cueillis avant maturit4 de notre prunelle (Pnt- 
nus spinosa)^ les fruits du cerisier k grappes {Prunus padus)^ 
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du sureau noir et, en gSn^raJ, tous les fruits qui poss^dent 
une saveur ^cre et astringente ou une coloration intense. 

Les ecorces de la plupart de nos arbres forestiers con- 
tiennent aussi des quantit4s notables de tanin ; citons, 
par exemple,les ecorces de chene,depin, d’orme, de saule, 
r^corce et lesrameaux du sumac, du prunier, dupeuplier, 
de Taulne, du marronnier d’Inde, etc... 

Outre le tannin, il se trouve encore dans ces mati^res 
v4g4tales certaines mati^res extractives susceptibles d*exer- 
cer une influence sur la nuance de I’encre ; beaucoup d’en- 
tre elles donnent,par Taddition de vitriol de fer, une encre 
verte, d’autre une encre brune ; il en est qui fournissent 
une encre de couleur pourpre. On cherche ces mati^res 
dans le domaine des substances coloranles proprement 
ditesetparticuli^rement parmi celles de grande puissance 
colorante, que Part du fabricant d’encre permet d’utiliser 
en formant avec elles des composes designes enteinture 
sous le nom de laques. 

Si Pon ajoute de Palun k une ddcoction de certaines ma- 
ti^res v4g4tales, la liqueur change de couleur et si, alors, 
on y introduit un corps alcalin, par exemple de la potasse 
caustique ou de Pammoniaque, il se s^pare une combinai- 
son de mati^re colorante et d’alumine que Pon d^signe 
sous le nom de laque. 

Dans la fabrication des encres, il ne s’agit pas de pr^ci- 
piter la laque dans Pencre elle-m6me; c’est un corps flo- 
conneux qui, au lieu d’y rester en suspension, sepr^cipi- 
terait; on doit plut6t s’efforcer de maintenir la laque 
P4tat de solution, ce qui se fait en ajoutant k Pencre une 
certaine quantity d'acide . Si Pon 6crit avec une encre de 
ce genre, on observe que Pdcriture fonce d'elle-m6me k 
Pair, au boutde quelque temps ; Pammoniaque contenue 
dans Pair, ainsi que les petites quantit^s dechaux, qui se 
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trouvent dans la substance du papier, produisent vraisem- 
blablement une separation de la laque et, par suite, un 
renforcement des traits de Tecriture, 

Les quantitds d’alun k employer ne peu^ent se determi- 
ner que par experience, parce que la concentration des 
decoctions des matieres vegetales, citees plus haut, exerce 
une influence importante ; il y a lieu, en outre, de tenir 
serieusement compte de retat materiel des plantes, de 
leur ^Ige, du degre de maturite, de rdpoque de rannde k 
laquelle on les a recoltees, etc. 

Lorsqu’on a trouve la proportion exacts entre la ma- 
tiere vegetale et Talun, on obtient, en ajoutant du vi- 
triol de fer, une encre qui, comme nous Tavona expli- 
que,possede une nuance verte, brune oumeme purpurme. 
Le carmin d’indigo donne, ici encore, le moyen Ic plus 
parfait de nuancer la couleur de maniere k obtenir une 
encre d’un beau noir, ou bleue, ou mdme qui conserve la 
nuance violette, le cas echeant. 

Pour epaissir Tencre preparde, on y ajoute une quantity 
convenable de gomme ou de dextrine ; il est aussi trds 
utile d*y mettre une petite quantity d’un corps antisepti- 
que, d'acide phdnique par exemple, parce que Texpd- 
rience a montr4 que ces encres sont tr^s sujettes k moi- 
sir, ce qui ne doit arriver k aucune encre. 

Gomme nous I’avons expliqu^, il est impossible de don- 
ner des receltes ddtaill^es pour toutes les matiSres v6g6- 
tales recommand4es pour la fabrication des encres ; nous 
en indiquerons cependant quelques-unes qui serviront d, 
montrer au fabricant la veritable voie qull doit suivre 
dans ses travaux. _ 
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SSncre de sureau. 


Les baies du sureau ordinaire ou sureau noir {Sambucus 
ehulm) contiennent une grande quantity de mati^re colo- 
rante d'unbleu rouge toe, etdonnent une tr^s bonne encre, 
qui produit des traits violets, quand on dcrit^mais qui, an 
bout de peu de temps, devient d'un noir foiled. On prepare 
cette encre, d’apr^s la recette suivante : 


Baies de sureau 400 

Vitriol de fer 5 

Alun 2 

Vinaigre 5 


On 6crase les baies millres, on exprime le jus et on le 
traite par le vinaigre ; dans la liqueur rouge, on introduit 
Talun et le vitriol de fer, apr6s avoir dissous ces sels dans 
I'eau chaude, 


Bbacre de prunelles. 


Prunelles 

200 

Vitriol de fer 

10 

Alun 

4 

Vinaigre 

50 

Eau 

125 


On pile les prunelles avant leur maturity et on les fait 
bouillir avec I’eau. A la decoction filtr^e, on ajoute le vi- 
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naigre et, en dernier lieu, la solution de vitriol de fer et 
d’alun. line addition d’acide phenique, en petite quantite, 
emp^ehc cette encre de moisir, ainsi que les autres encres 
prepar6es par decoction. 


Xlncre de marrons d’Inde* 


Les 6corces, garnies de piquants, qui enveloppent les 
fruits du maronnier d’lnde ordinaire (Escuhis hypocas- 
lanum) donnent, par decoction, un extrait tr^s utile dans 
la fabrication des encres. On emploie : 


Ecorces vertes de marrons dlnde 200 

Vitriol de fer 2 

Alun 1 

Eau 1000 


On fait bouillir les Ecorces dans Peau, pendant quelques 
heures, on filtre la solution et on traite par une solution 
de vitriol de fer et d’alun. On pr^pare^do la m^me nianic' 
re, avec r<5corce des rameaux du marronnier d’liide, une 
encre tr^is peu coAleuse et tr^s bonne. 


Eaor0 au cacliou* 


Cachou 

10 

Vitriol de fer 

10 

Gomme 

2 

Eau 

100 
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Le cachou est dissousdans Teau bouillaiite;la solution^ 
clariQee par decantation, est traitee parle vitriol de fer.On 
pent, avec le cachou, prdparer, en tr^s peu de temps, une 
encre excellente qui gagne encore de la quality si Ton y 
ajoute quelques centi^mes de fort vinaigre. 


Uncre au 'brou de noix 


L'6cale verte,qui entoure les fruits du noycr (Juglans re- 
^ 2 a),contient, comme on le salt, une mati^re extractive qui 
brunit tr6s vite k Tair et colore tr6s fortement la peau. 
Cette mati^re extractive donne une cncre noire, trfes r^sis- 
tantc ettr^s belle. On emploie. 


Ecales de noix (vertes) 

100 

Vitriol de fer 

4 

Alun 

1 

Eau 

400 


CHAPITRE X 


ENCnES AU GAMPtoB 


Le hois d'Indc ou bnis do .st; Ironvo 

raleiYient dans le cunimei’co {ll(;mah.rijhti (Unuih*riiifi)iuw) 
conticnt une matiere colorante, qui est soIul)Ic dans i’oaii 
et montre, en presence de certains ri'juctifs, line proprirfe 
trds caracliSristique ; la ddcocLion dr3 ce bois,prepaive a la 
lenipeniture ordinaire, est decouleiir rou^^e ; iimis, si Tun 
y ajoute des alcalis [lessiven devient rapid<*- 

menl d’un beau bleu, Le corps conlcnu dans cc hois, Thr- 
inaloxyline, prdsente Taspcct dc cristaux jaunos ; mais, 
lorsquo le bois est expose k Fair, il se transfonno cn lu*' 
mat6ine, qui est de couleur rouge. 

L’hemati§ine forme avec rammoniaque iino rornlnnaison 
de couleur violette. Traitec par une solution d’alunou d’a- 
c^tate de plomb (sucre de plomb), et ensuile par i ainmo- 
niaque, elle donne un pr^cipitd, ou laque,de couleur hleuc 
ou violette. 

Une r(5action tr6s imporlante, pour le sujot qui ruMisoc- 
cupo, est cello de la decnr.liou do bois ile < 4 ainp«'r,lie, ou de 
la solution de son extrait, en prosonce des sols d(i chrome 
neutres ; elle donne imnu'^diatement des liqueurs Irt^s colo- 
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roes que Von pent employer comme encre ou comme pein- ^ 

ture, oil comme teinture. 

Lc grand pouvoir colorant du bois de Gampdche, ou de 
son exlrait. le fait employer frequemment dans la fabrica- 
tion des encres. Ccs mati^res sont egalement tres avanta- 
geuses,au point de vue chimique,parce queles encres pr4- 
parees avec elles se distinguent avantageusement par leur 
belle tcinlc, leur n's'islance considerable, ainsi que leur ; 

faible prixderevient, 

h 


Snore anglaise an Camp6clie« 


Noix de galle 

100 

Bois de Campeche 

120 

Vitriol de fer 

35 

Gomme 

100 

Vinaigre 

400 

Eau 

300 


On peufc preparer directement cette encre en metlant les 
ingredients dansun tonneau etenles remuant,chaqaejour, . 

au moins unefois. Au bout de dix i quinze jours, Vencre ? 

a atteint une coloration noire si fonc6e que Von peut la sou- / 

tirer pour s’en servir. Lorsque toute la liqueur est tir^e, on j 

ajoute au r6sidu, compost de noix de galle et de Gamp6- 5 

che : !’ 


Vitriol defer 

15 

Gomme 

30 

Vinaigre 

100 

Eau 

ISO 


et I’onobtient, de nouveau, une encre d’un tr^sbonusage. 


ENORES AU OAMP^ICHB 9& 

Les mati^res donnent encore, si Ton y ajoute les m^mes 
produits,en quantites moiti6 moindre, une encre inf^rieure, 
comrne noir, k celles des deux premieres macerations. 

Dans la preparation de cette encre, ii est aussi fcr^s utile 
de mettre les mati^res dans un sac de toile, que Ton sus- 
pend dans le tonneau, en le faisant baigner aux deux tiers 
dans le liquide. On obtient, dans ce cas, imm^diatement, 
dans le tonneau, de Pencre exempte de corps solides (pnr- 
celles de bois et de noix de galle). II est tr^s commode de 
coudre, au bord sup(5rieurdu sac, un cercle en boisqui fa- 
cilite beaucoup 1 ’introduction et Pextraction des inati^res. 

Le seul inconvenient, qui s’oppose h i’emploi de cette ma- 
ni^re tr^s simple de prdparcr Pencre, consiste en ce que 
la liqueur se met tr^s facilement ^ moisir, ce qui nuit beau- 
coup au pouvoir colorantde Pencre. Pour dviler les ineonvd- 
nients qui en rdsultent, il suffit d'employer du vinaigre de 
bois brut au lieu de vinaigre ordinaire. La petite quantitd 
d’acideph6nique,contenuedansJe vinaigre de bois, s’oppose 
i la production des moisissuz'es. Si Pon a’a pas de vinaP 
jre de bois k sa disposition, on peut tout aussi bien ajou- 
er a la liqueur line trds petite quantity d'acide pheiiique. 
li Pon ddsire avoir ceLte encre, en quelques beures, avre 
ouLe la qualile doiil elle est susceptible, il suftil d’op<'‘rer 
Pebullition la dissolution des ingredients ; ii est alors 
articuli^rement important quo la noix de galle soitau 
loins ill I’etat de poudre grossidre etque le bois de Cam- 
^che soil sous forme de fine sciurc ou de menus copcaux, 
moins que Pon n’opdre directement avec Pextrait de ce 
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Fabrication des encres 


Encre frangaise au Campeche. 


Noix de galle 

55 

Campeche 

30 

Vitriol de fer 

30 

Vitriol de cuivre 

8 

Alun 

2 

Gomme 

20 

Eau 

1500 


On met la poudre de noix de galle et les copeaux de 
Canip4che dans une chaudiere ; on les immerge dans Teau 
et Ton chaufFe jusqu’^ ebullition. Onentretient Tebullition 
de la liqueur jusqu’^ ce que celle-ci soit r^duite k moitio 
environ ; on filtre k la temperature de Tebullition et Ton 
ajoute k la liqueur, en agitant constamment, les sels pul- 
verises et lagomme.Onpeutalorsse servirimmediatement 
de Tencre, mais il est bon de la laisser reposer, pendant 
un jour, et de la separer, par decantation, du dep6t qui se 
produit. 

On remet ce dernier dans la chaudiere oii se trouvent 
encore la poudre de noix de galle et les copeaux de bois 
de Campeche qui ont bouilli, et Ton ajoute : 


Vitriol de fer 

10 

Vitriol de cuivre 

2 

Gomme 

8 

Eau 

500 


On fait bouillir le tout, pendant deux hcuros,et ontlltre, 
k la temperature de rebullilion. On oblient, de cette ma- 
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ni^re, une encre qui, sans valoir la premiere, m^rile ce- 
pendant la preference sur beaucoup d’encres e.]a noix de 
galle. Elle partage, avec toutes les encres aubois de Cam- 
peche, I’important avantagede ne pas contenir d’acides li- 
bres el, par consequent, de ne pas attaquer les plumes d’a- 
cier. 

Une plume d'acier avec laquelle nous avions ecrit, en 
nous servant de cette encre, jusqu’li ce que le bee fht assez 
emousse pour ne plus pouvoir tracer de deiies tr^s fins, 
s’est montree, apr^s avoir ete mise dans Peau(ce qui avait 
detruit la couche adherente d* encre seche), parfaitement 
unie et polie, ce qui n’aurait certainement pas eu lieu si 
Tencre avait et4 de nature acide et avait, par suite, atlaqu^ 
racier. 


Sliicre G-erxnania« 


Noix de galle 

100 

Extrait de Campeche 

15 

Vitriol de fer 

30 

Alun 

2 

Vinaigre 

5 

Acide ph^nique 

1 

Eau 

1200 


Nous pr^parons cette encre, ^laquelle nous avons donnd 
lenom de « Germania »,de la mani^re sui vante. Les noix de 
galle pulv^ris^es sont mises dans une cuve qui, imm^dia- 
tement au-dessus ^du fond, possdde un robinet. On verso 
dessus 1000 parties d'eau; on recouvre la cuve et on aban- 
donne la masse ^ elle-m^me,pendant 14 jours. 

En mdme temps, on dissout Fextrait de Gamptehe dans 
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100 parties d’eau, en se servant d’un recipient special ; 
dans les 100 parties d’eau restantes, on op^re la dissolu- 
l;ion de vitriol de fer et d’alun. 

Apr^s avoir s6par4 par decantation la liqueur des noix 
de galle, — la masse inoisit ordinairement beaucoup — 
on ajoute Tacide phenique et le vinaigre ^ Textrait ainsi 
obtenii. Pour terminer, on melange la solution de vitriol 
de fer et d’alun. On obtient, decette mani^re, une encre au 
Campeche, de coloration intense, remarquable par sa flui- 
dity spyciale qui lui permet de pynytrer pro fon dement 
dans te papier, ce qui la rend difficile k effacer au moyen 
des agents chimiques. Cette encre convient done particu- 
iiyrement pour Tecriture des documents importants, qui 
doivent avoir une longue durde. 


Snore a Tacide gaUique et au Oampdclxe. 


Uencre Germania, comme il rysulte de la description 
que nous venons de faire de sa fabrication, est, en partie, 
une encre k I’acide gallique. La production des abondantes 
moisissures qui, ainsi que nous Tavons mentionny, se for- 
ment ordinairement k la surface du liquide,modifie Popyra- 
tion de telle sorte que Ton obtient une encre possydant les 
avantages d’une bonne encre k Talizarine, joints A ceux de 
Tencre au bois de Campyche. Nous prdparons une encre A 
1 acide gallique etau Campyche, d’aprys la recette suivante, 
que nous avons bien des fois yprouvye. 


Noix de galle 

100 

Vitriol de fer 

30 

Vinaigre 

800 

Acide phynique 

1 
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La noix de galle est d’abord humect^e avec assez d’eau 
pour paraltre compl^tement imbib^e ; on Tabandonne a 
elle-mtoe, pendant trois semaines, ce qui am^ne une abon- 
dante production de moisissures et la transformation de tout 
Tacide tannique en acide gallique. Aujboutde ce temps^ 
on ajoute le vinaigre, on brasse compl^tement la masse et 
on filtre la liqueur. 

Sur la poudre de noix de galle restant, on verse de Teau 
pour d6placer compl^tement le vinaigre et on laissecouler 
le liquide jusqu’^ ce que Ton ait 800 parties. Dans une por- 
tion de la liqueur, on dissout k T^bullition : 

Extrait de bois de Campeche 20 

Alun 1 

et Ton joint cette solution chaude k la premiere liqueur; 
on ajoute, en dernier lieu, Tacide pWnique k I’encre, lors- 
qu’elle est faite. 

Gomme on le voit par la description qui prfc^de, on 
obtient d’abord une encre k Tacide gallique qui, employee 
seule, donne une Venture p^Ie et verdMre et qui, expos^e 
k Fair, pendant quel que temps, passe au noir. En ajoutant 
la decoction d’extrait de bois de Campeche, on obtient une 
encre qui donne une Venture d’un noir bleu agr^able et 
qui, dans un temps tr^s court, devientd’un beau noir fonce 
et brillant. 

Toutes les encres au bois de Campeche, d6j^ cities, ont, 
outre I’avantage d’un prix de revienl peu 4Ieve, celui de 
p4n6trer profondement dans le papier ; or, cette propri6t4 
constitue toujours une importante garantie de Taptitude 
de Fforiture k durer longteraps. 

Nous poss^dons, en effet,, de Fdcriture traede depuis 
une longue sdrie d’annees avec une des encres au Cam-; 
pdebe que nous prdsentons ici ; une partie de ces dcrits a 
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conservfe k desseia dans des endroits humides et sou- 
terrains (des caves) ; I’^criture n’a presque rien perdu de 
sa couleur noire^ tandis que des ecrits traces en rn^me 
temps, avec I’encre ordinaire au bois de Campeche, ont 
pris dans le m^me intervalle de ternpSj une teinte brune 
prononcee (couleur de rouille). 


Encre de Campeclie et au cbirome. 


Les compositions d’encres, decritesjusqu’^ present, con- 
sistent, sans exception, en precipites noirs tr6s finement 
divises qui flottent dans un liquide clair comme de Teau 
(il en est ainsi pour les encres ordinaires) ; ou bien, en li- 
queurs dans lesquelles les propri^Ws en question sont 
maintenues,^ Tetat de solution, aumoyen d'acides acetique 
ou sulfurique; mais, aucunede ces encres nese compose, 
en realite, d’un liquide noirne donnant lieu, quand on la 
laisse reposer, k la production d’aucun pr^cipit^. 

Cependant, nous connaissons aussi, k present, une li- 
queur qui n’est autre qu’une masse noire, liquide, dans la- 
quelle ne se trouve aiicun corps solide en suspension ou 
dissous par des acides. Le merite de la decouverte de ce 
liquide appartient au chimiste Runge. Ce savant a dteou- 
vert que les sels neutres de chrome poss^dent la remar- 
quable propriety de former avec la decoction de bois de 
Campeche ou — ce qui, au fond, est tout k fait la m^me 
chose — avec une solution d'extrait de bois de Campeche, 
une liqueur d’une coloration noire intense. 

Runge a reconnu que le sel le plus propre i donner ce 
rfisultat est le chromate neutre, ou simple, de potasse 
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(chromate jaune du commerce). Quoique ce sel ne soit pas 
absolument rare, il se vend, dansle commerce des produits 
chimiques, k un prix relativement tres ^lev6. Cependant,sa 
preparation n’exige ni science ni peine extraordinaire ; 
aussi, en donnerons-nous ci-dessous la recette. 


Preparation du ch.romate almple de potasse. 


On dissout 1 partie de bichromate de potasse du com- 
merce, sel en cristaux de couleur rouge aurore, dans iO 
parties d’eau ; on chauffe la solution jusqu’^ ebullition ot 
Ton y ajoute de la potasse pulverisde, tant que la liqueur 
fait effervescence par suite du d^gagement de I’acide car- 
bonique. Un petit exc^s de potasse n a pas d’inconvdnient. 
La couleur primitivement rouge aurorede la liqueur passe 
graduellement au jaune. On 4vapore la solution dans une 
capsule plate, en gr^s ou en porcelaine, jusqu’ll ce qu’elle 
se reduise de moitie, puis on la laisse refroidir en Tagitant 
constamment. Pendant le refroidissement, il se forme de 
petits cristaux de chromate simple de potasse, d’une belle 
couleur jaune, que Ton separe en d^cantant la liqueur, et 
que I’on fait ensuite s^cher entre des feuilles de papier 
buvard. La liqueur decant^e pent servir k remplacer Teau 
quand on veut preparer une nouvelle solution de bichro- 
mate de potasse. 

Le sel primitivement employ^, le bichromate de potasse, 
a une moiti6 de son acide chromique k T^tat de combi- 
naison moins stable que celle de I’autre moitid ; cela pa- 
ralt ktre la cause pour laquelle une encre au chrome, pr^- 
par4e au bichromate de potasse, poss^de la fdcheuse pro- 
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priSW de passer de la couleur primitivement noir pur au 
brun, quand elle est abandonn^e k elle-m^me, pendant un 
certain temps, ce qui tient vraisemblablement k I’action 
de Tacide chromique qui agit tr^s ^nergiquement sur Jes 
mati^res organiques. Si Ton emploie du chromate simple 
de potasse, T^criture ne change aucunement. 

Jusqu’^ present, on est tout ^ fait dans Tincertitude, au 
sujet de la reaction chimique qui se produit quand on 
met en presence une solution de la mati^re colorante du 
bois de Campeche et une solution de chromate simple de 
potasse. 

Quelques chimistes pensent qu’il se forme une combi- 
naison de Toxyde de chrome et de la mati^re colorante. 
Bien que nous connaissions divers composes d’oxydes mo- 
talliques et de mati^res colorantes organiques, nous de- 
vons dire que, dans le cas dont il s’agit, cette explication 
nous paratt avoir bien peu de fondement. 

II suffit, en effet, d’une quantity extr^mement petite de 
chromate simple de potasse pour transformer en encre 
une quantity irks importante de decoction de bois de Cam- 
peche. Or, la quantity de chrome est, proportionnellement 
k celle de Themateine qui se trouve dissoute dans la li- 
queur, assez minime pour devenir presque inappreciable, 
de sorte que nous ne considerons pas I’existence d'une 
combinaison chimique comme particulierement vraisem- 
blable, bien qu'elle ne soit pas impossible, ainsi que nous 
Tavons vu. 

Nous avons trouve que la quantite de chromate simple 
de potasse qui suffit pour transformer en encre une cer- 
taine quantite de decoction de bois de Campeche est trbs 
variable et nous attribuons ce phenomene surprenant 
cette circonstance que les differentes sortes de bois de 
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Campeche contiennent des qiianliles variables de mati^re 
colorante. 

De m^me, nous avons observe qu'il n’est nullement in- 
different d’employer trop peu ou trop de chromate de po- 
tasse. Dans le premier cas, Pencre n’acquiert pas sa colo- 
ration complete ; dans le second, I’encre est noire, k la 
vdrit^ ; mais elle montre cette instability dysagrdable dont 
nous avons d^jy. fait mention. 

De ce que nous avons dit r4sulte que les proportions de 
chromate de potasse et de decoction de bois de Campeche 
k employer ne peuvent ytre dytermin^es esactement. Tou- 
tefois, il est facile d’obtenir constamment une encre r^- 
guli^re et de bonne quality en opyrant, suivant le procydd 
que nous donnons ci-dessous et dont nous sommes Pau- 
teur. 


Nous pryparons deux liqueurs : 


NM 

Bois de Campyche 

20 


Eau 

120 

No 2 

Chromate simple de potasse 

1 


Eau 

10 


Le bois de Campyche, finement rApy, est mis avec Teau 
dans une chaudiyre ; on yi^ve la tempyrature de la liqueur 
jusqu'y. rybullition et on I’y maintient assez longtemps 
pour que le sixiyme de la liqueur s’yvapore ; le volume 
restant est, par consyquent, de 100 litres. La dycoction, 
qui prysente une belle couleur rouge, est prise avec un 
puisoir, filtrye k travers une toile et mise en rdserve dans 
un cuvier. 

On ajoute alors k ce liquide un dycilitre de solution de 
chromate simple de potasse ; si on a prypary cette solution, 
d’apr^s la recette donnye ci-dessus, chaque dycilitre con- 
tient exactement 10 grammes de sel. Chaque fois que Ton 
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ajoute de la solution de sel, on agite avec soin la liqueur 
avec une spatule et Ton en prend un ^chantillon dans un 
tube d’essai ou un petit verre fit experiences. Si la liqueur 
est encore translucide et si un echantillon d’^cnture est 
encore violet ou rougeAtre, c’est un signs qu’il faut encore 
ajouter du chromate de potasse 

On continue k en ajouter jusqu’ A ce que la couleur de la 
liqueur soit devenue d’un noir pur et qu’un essai d’Acri- 
ture, fait avec elle, paraisse imuiddiatement bleu noir. 

Pour servir de base k une operation suivante, on con- 
serve les divers echantillons d’ecriture, et Ton note, en 
mAme temps, la proportion entre le chromate de potasse 
et la decoction de bois de Campeche. En comparant les 
divers 6crita au bout d’un certain temps, on voit quelle est 
la proportion la plus convenable. 


Slnore ^I’extralt de Oampdclxe et au olirome. 


11 est extremement simple et commode de preparer Ten- 
cre, non pas avec du bois de Campeche que Ton fait bouil- 
hr dans Peau, mais directemenl avec Textrait de ce bois 
11 devient alors si simple de rabriquerdel’encre que tout le 
monde peut preparer la sienne soi-meme; il suffit^ pour 
cela, d’un seul recipient. 

On opere de la maniAre suivante : 


Extrait de Campeche 2 kih 

Chromate simple de potasse 0,010 

Eau 100 kil. 


L’eau est mise dans un cuvier ; on y dissout le sel, et 
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I’extrait de Campeche concass^ est mis dans un morceau 
de toils et suspendu dans la liqueur. II s’y dissout imme- 
diatement, en formant une encre d'un noir fonce. 

Les eneres k Textrait de CampOche et au chrome, aussi 
bien celles pr6par6es par decoction du boia que celles ob- 
tenues k racide de Textrait de Campeche, se distinguent 
par plusieurs propn^t^s pr^cieuses * elles sont tr^s peu 
cotiteuses, d’un beau noir et durables. La liqueur est fluide 
et a, par suite, la propri6t6 de pdndtrer si profondement 
dans le papier, qu’aus8it6t apr^s que I’dcriture asdchd, on 
ne peut plus enlever Tencre par lavage. Des dents, fails de- 
puis quelques jours seulement,ne peuvent plus dtre effaces 
par aucun agent chimique. 


^ncre violetta au Caxupdclie. 


Gampdche 100 

Alun 5 

Gomme 10 

Eau 500 


On fait d’abord bouillirle bois de Gampdche avec I’eau, 
on dissout la gomme dans Ic liquide. Si Ton veut fairs 
virer la nuance de Tencre au violet, on rdduit la quantitd 
d’alun aux trois cinquidmes ou k la moitid. Si Tencre doit 
avoir plut6t une coloration d’un noir bleu, etseulement un 
Idger ton violet,on ajoute avec beaucoup de prdcautionsde 
petites quantitds d’une solution de chromate simple de 
potasse. 
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£:iiore fluide au Oampdobe, 


Solution d'extrait de Gampdche 

110 

Dextrine 

20 

Eau 

270 

Alun 

18 

Acide sulfurique 

1,50 

Chromate simple de potasse 

0,76 


L'acide sulfuiique s’ajoute avant Talun et le chromate 
de potasse. 


Snore ordinaire au Campdohe. 

Extrait de Campeche 1100 grammes 

Dextrine 30 » 

Alun 600 » 

Eau 80 litres. 

Apr^s avoir dissous I’extrait et la dextrine dans Feau, 
on ajoute Falun en le mettant simplement dans un petit 
sac gui baigne dans la liqueur ; Faluni s'y dissout peu k 
peu. 


Bnore vtolette an Gaxnptehe. 

Solution d'extrait de GampOcha 300 

Alun 13 
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On dissout Talun k chaud dans une partie de la solution 
d’extrait et,apr^s I’avoir ajoutd au rest©, on suspend, dans 
le hquide, un petit sac en toile contenant 120 grammes 
d’ac^tate d’oxyde de cuivre finement pulvdrisd. 


jBxiore rouge an CampdcUe. 


Solution d'extrait de Campeche 600 litres 

Dextrine 25 kil. 

Alan 25 » 

Ac6tate d’oxyde de cuivre 200 gr. 


Dans ce liquide, on ajoute, par parties de 10 grammes k 
la fois, de I’acide sulfanque concentre jusqu’A ce que Ten- 
ere devienne rouge. Chaque fois que I’on ajoute de I’acide, 
on doit agiter fortement. Cette encre attaque les phimes 
d'acier, mais cependant assez Mg^rement si, quand on 
se sert des plumes pour la premise fois, on les laisse Bu- 
cher sans les essuyer. 
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ENGRES A COPIER 


Les relations commerciales qui, de notre temps, o 
pris une extension extraordinaire, onteu pour consi^quen 
le perfectionnement du materiel de T^criture. On est pa 
venu ^ fabriquer des encres donnant des ^criUires qui o 
la propri^t^ de pouvoir se copier par un simple procei 
m^canique, de sorte qu’en ^crivant une seule fois on o 
tient deux exemplaires de Tdcnture, parfaitement sembi 
bles entre eux. 

U est inutile d’expliquer plus en ddtail la grande valei 
de cette invention pour les hommes d’affaires aussi bu 
que pour les particuliers, k present surtout que Ton e 
parvenu k preparer des encres copier qui, sans n^cess 
ter Temploi d’aucun appareil m^canique, donnent immi 
diatement des copies nettes et durables. 

Ge qui distingue les encres k copier, c'est la proprid 
qu’elles possddent de rester humides, pendant un lemj 
assez long, et de permettre de copier une denture trac^ 
depuis un certain temps sur le papier. 

On donne k I’encre cette propridtd en y ajoutant d( 
substances dites hygroscopigues, c’est-^-dire qui ont 1 
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propn^td d’attirer k elles Thumidit^ de I’air et, par suile, 
de Tester toujours hu nudes. 

Comme substances hygroscopiques, on emploie Ic su- 
cre, la dextrine, la glucose, la glycerine on inline de Ires 
petites quantit^s d’un sel extrdmenient soluble. le chlorure 
de calcium cristallis^. Un exc^s du corps hygroscopiqiio 
serait nuisible parce que T^criture origmale resterait^ k 
cause de lui, trop humide et pourrait m^me se brouiller 
au bout d’un certain temps. 

Si, prenant une des encres decrites dans les chapilres 
pr^cddenls, que ce soit une encre ordjnaire la noix de 
galle, une encre k I’alizarine ou une encre au Gamp(^che^ 
nous P^paississons sufQsamment et y ajoutous ensuite une 
quautitd convenable de substance hygroscopique ; nous 
pouvons en faire une encre k copier. 

Les encres cornpos^es d’un pr6cipit(5 de couleur fonede 
en suspension dans un liquide, par consequent les encres 
ordinaires k la noix de galle, sont moins Aptes k se trans- 
former en encres d, copier que celles qui contiennent les 
corps colorants e, I’etat de dissolution, ce qui est le cas 
pour les encres k ^alizarine et celles au Campeche. 

Une cause qui, tout d’abord, rend les encres composees 
d’une solution plus aples k donner des copies, e’est qu’elles 
p6n6trent plus profond^ment dans le papier et, par suite, 
restent plus longtemps en elat de donner des copies que 
celles dont, en quelque sorte, les parties fluides p6n^trent 
dans le papier, tandis que le pr4cipit6 colore en noir resle 
k la surface du papier et n’y est retenu que par I’^paissis- 
sant ajoutd. 

Par une tr^s simple experience, on peut se convaincre 
de la grande dilTerence qui existe entre les encres compo- 
sees de solutions et celles qui tiennentun pr^cipiie en sus 
pensiod. Si dn lave le papier* quelques heures npr^s avoit* 
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^crit dessus, au moyen d’une 4ponge, Tdcriture tracfieavec 
une encre qui contient un corps solide s’efface pour la 
plus grande partie ; on peut m6me, sans Taide d’agents 
chimiques sp^ciaiix, la rendre illisible pour peu qu’on la 
lave avec quelque soin. 

Avec les Ventures trac^es avec une sol n lion d’cncrc 
k I’alizarine ou au Campeche et au chr6me on ob- 
serve, m^me tr6s peu de temps apr^s que I’^cnture est 
si^che, qu’il est impossible d^enlever Tencre par un lavage, 
m^me en prnc^dant avec la plus grande precaution : les 
traits de I’^cnture restent assez forts pour que Ton puisse 
les lire sans peine. 

L’ application de ce que nous venons de dire aux encres 
k copier est toute naturelle. Les encres, qui conliennent un 
corps solide (pr^cipit^), ne donneront generalementqu’une 
copie; I’onginal paraitra brouilldpar Topdration de la re- 
production j mais, d’un autre c6t4, la copie sera tr^s sale 
et d^fectueuse. 

Lors m^me que I’on prend ces encres tr6s concentr6es, 
on ne gagne pas beaucoup au point de vue de la beaule 
de la copie ; cetle derni^re, il est vrai, devient un pou 
plus foncee que si Ton opi^re autrement ; niais, I’original 
paralt quand m^me delayd, parce qu'une certaine partio 
du prdcipild a dte ddUchde du papier. 

T1 en est autrement avec les encres qui forment des so- 
lutions claires; celles-ci, mdme lorsque Fencre est assez 
concentrde et fortement dpaissie avec de la gomme, pdnd- 
Irent jusqu’ti une certaine profondeur dans le papier et 
les caraetdres d’denture forment, par suite, une couche do 
liquide rdgulidre et d’une certaine dpaisseur. La partie 
sous-jacente de cette couche de liquide adhdre si fortement 
aux couches internes de la masse du papier, par TefFet do 
la capillaritd, qu’on ne peut plus Tenlever. De leur c6t(5, 
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Ics couches sup6rieiires peuvent se comparer A un liquide 
que Ton fait absorber par uue Sponge fine. Si I’on appli- 
que sur P^ponge imbib^e un autre corps poreux,le liquids 
qu'elle contient la quitte pour passer sur ce dernier. De 
m4me, le papier imbib6 jusqu^^l, une certaine profondeur 
d’encre parfailcment liquide, abandonne et fournit cetlc 
liqueur k un autre papier appliqu^ sur lui avec une cer- 
taine pression etdonne, sans que la nettet^ de Pdcrit ori- 
ginal en soit altdr^e, une copie bien nette. 

Quand on d(5lache la copie, le papier contient encore 
une quantit<5 de liqueur suffisante pour que Tonpuisse, 
au moyen d’une forte pression, prendre une deuxieme 
copie qui n’est en rien infdneure k la premiere sous le 
rapport de la nettet^ En mettant sur Poriginal une feuille 
de papier bumide, et en employant une pression plus 
forte, on peut obtenir une troisitoe etmdme une quatri^me 
copie d'un seul et m^me original. 

D’aprfes ce que nous venons de dire de la mani^re do 
copier les Ventures, on peut voir de quelle mani^re cetlc 
operation doit s’ex^cuter ; il a’agit, eviclemment, d’exercer 
sur r^criture k copier une certaine pression tout k fait re- 
guli^re. G’est pour prendre la premiere copie que Ton 
presse le moms fort; pour les tiragessuivants, la pression 
doit 6tre plus forte et plus prolong6e. 

II n’est pas difficile, en employant des presses convena- 
bles, dites presses copier, d’obtenir ce rdsultat, de la 
mani^re la plus complete. 

Avant de parler de la disposition de ces presses elles- 
mdmes, nous devons dire quelques mots du papier k 
copier. U doit 6tre sans colle et possdder une grande poro- 
sity pour pouvoir absorber une liqueur avec une grande 
avidity. II doit ytre assez mince pour qu’un liquide appli- 
quy surlui le traverse compiytement, c’est-y,-dire soit dis- 
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iinclement visible sur I’aiilre c6t6. On comprond qu’or 
ne pout prendre une copie que sur un c6te de la feuille, el 
qu’il faut souvent, en lisant, regarder la feuille par trans- 
parence pour pouvoir nettement reconnaltre les traits dt 
I’ecnlure , cela est particuli^rement n^cessaire quand or 
a h examiner la troisi^mc ou quatri^me copie qui, 
avec Temploide tr^s bonnes encres h copier, reste toujoun 
un pen p^lle. 

li est bon, en tous cas, de conserver le papier a copiei 
dans une boite en m6tal mince, sur le fond de laquellc csl 
une la&se avec de Teau ; le papier se trouve ainsi cons 
lammcnt entretenu un peuhurnide, ce qui perrael d ohle* 
nir, nniine en employant une Ires faible prcssion, un plus 
grand nonibre do copies quo quand on so sert do pa 
pier sec. 


Presses h copier. 


Les presses St copier serveiit, com me nous Tavons indi- 
que, a presser tr6s uniformement i*une sur rautrc lc= 
deux feuilles de papier ; celle qui porle rdcriture ot celle 
qui doit i*ecevoir la copie. 

Pour salisfaire k cette condition, il n’est pas soulcmenl 
ndcessaire de mettre ces feuilles de papier entrc deux pla- 
ques inllexibles , il faut aussi qu’elles soient entre deux 
surfaces qui poss^dent un peu de mollcsse et d'dlasticite. 
On eraploie, pour cet usage, de fortes plaques de boi£ 
que Ton recouvre de plusieurs ^paiaseurs de papier mou. 
11 y a aussi de nouvelles presses, presque enti^rement en 
fer* dont les plaques sont recouverLes de caoutchouc. Co 
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dernier inode dc construction m^rite 6videtnment la pre- 
ference sur Tancien, parce quil (ivile eutK^^einent le^ in- 
convdnients produits par Thumidit^ sur le bois, qu’elle 
dejptte ou fait fendre. 

Sur la plaque inferieure des anciennes presses esL fixe 
un 6trjer, traversd au milieu par une vis qui presse Ja 
plaque sup6neure centre la plaque infdrieure* 

Les presses de nouvelle consti'uction sont plus simples 
et plus commodes * Ja pression y est produitepar un levier 
qui a son axe de rotation sur T^trier mentionne plus haut 
et s’appuie contra la plaque sup^rieure de la presse. 



Pour prendre des copies au moyen de ces presses, on 
place r6crit,que Ton veut copier, sur la plaque inferieure; 
on 6tale sur lui le papier d. copier sur lequel on met une 
feuille de bon papier buvard, etPon abaisse la plaque de 
la presse. 
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La pressioii it exerciir depend de trois facleurs : de U 
nature de I’encre, du lomps ^coule entre la confection dt 
r^cril et la prise de la copie, enfin du degr6 d’humidit6 di 
papier k copier Plus Tencre a p6n6trd profond^ment dam 
le papier, plus T^criture est r^cente, plus T^tat d’humi 
dit^ du papier s'approche de la proportion convenable 
moins la pression ndcessaire sera forte, plus les copie. 
seront netteset plus on pourra en tirer. 

Lorsqu’on presse les plaques, une partie de Tencre di 
nianuscrit, encre jusqu’^ un certain point fluide, est ab 
sorhee par le papier poreux, ce qui rend la copie de T^cri 
tiire visible sur les deux c6t(5B de ce papier. On comprem 
quo les deux feiiilles de papier adherent ensemble, apr^ 
la profusion, avecune certame force et Ton doit les s^pare 
rn prenant le papier k copier par un angle et en le d6ta 
cliant avec precaution de Toriginal 
Si Ton vent prendre plusieurs copies d’un seul et miim 
ccrit, on doit prendre la seconde, la troisitoe, etc., imm^ 
diutomonl apr^a la pr^cedente. Plus on laisse de temp 
onlro la confection de I’^criture et Pop4ration de la copic 
plus Tencre s^che dans le papier et moins la copie est nettc 
II nous est arrive? d’obtenir des copies irks suftisante 
d^ecrits, trac6s dopuis un temps assez long avec de Tencr 
k copierjenhumectant plusieurs fois Toriginal au dos ave 
une dpoDge, avant de prendre la copie. Dans ce cas, Thi 
miditd qui,venant du dos du papier, arrive jusqu’^ Tencr 
s6ch6e, la ram^ne k la forme soluble et amollit suffisam 
menl la couche supfirieure pour que Ton puisse en tire 
une bonne copie* 
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Sncre simple & copier, d* la uolx de galle* 


Noix de galle i20 

Vitriol de fer 30 

Gomme 20 

Glucose 10 

Eau 1000 


Dans cette encre, la glucose est la mati^re avide d^eau. 
Les solutions de glucose se ddcomposent rapidement et 
cela pourrait mettre compl^tement Tencre hors de service , 
aussi, doit-on chercher h pr4venir cette decomposition en 
ajoutant k Tencre une petite quantity d'acide ph4nique. 
Si Ton trouve que cette encre colie tropen copiant, on peut 
4viter cet inconvenient en la m41angeant avec une autre 
encre qui ne contienne ni glucose ni gomme. 


Snore double d copier, 4 la noix de galle. 


Noix de galle 70 

Vitriol de fer 70 

Bois de Gainp4che 460 

Gomme 50 

Glucose 20 

Eau 600 

Vinaigre iOO 


Au lieu de bois de Campftche, on peut prendre, pour cette 
encre, 16 a 18 parties d’exlrait de bois de Gampdche ; il 
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n’y a m^mepas d’lnconvement k eu meltre ane quanlit 
plus grande parce que I’extrait de camp6che est lui-m^ni 
tr^s hygroscopique et contribue ^ maintenir I’humiditd d 
I’ecriture. 


Slncre a copier au CampSche. 


Extrait de Camp^cbe 

iOO 

Vitriol de fer 

2 

Vitriol de cuivre 

1 

Alun 

12 

Glucose 

8 

Chromate simple de potasse 

1 

Carmin d’mdigo 

19 

Eau 

800 


L^exlrait de Campeche est dissous, en mdme tcnqjs qin 
la glucose et le carniin d’ir3digo;dausles 100 parlies d'eai 
qui restent, on dissout les sels et on mdlange cette solutiot 
k la premiere, tout en agitant constamment. 


JBncre a copier k, la glycerine. 


Extrait de bois de CampOche 100 

Vitriol de fer 4 

Chromate simple de potasse 1 

Carmin d’lndigo 8 

Glycdrine 40 

Eau 500 


Nous prdparons cette remarquable encre ^copier en dis- 
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solvant en m(ime temps dans I’eau le vitriol de fer et le 
chromate de potasse, et en ajoutant i la solution la glyce- 
rine et le carmin dhndigo. La glycerine, quiestolle-meme 
liquids, n'^paissit que peu cette encre, qui se distingue 
avantageusement des autres encres k copier en ce que 
sa fluidite assez grande permet d'dcrire tr^s fin Malgrfi 
cette propriete, on peut souvent, avec cette encre, prendre 
de nombreuses copies, parcequ’elle pdn^treprofonddment 
dans le papier et reste longtemps humide. 


SiXLcre & copier, d’aprds Bottger. 


Cette encre, dont la composition a 4te donn^e par le c6- 
l^bre chimiste Bfittger, se prepare de la mani^re suivante : 


Extrait de Gamp6che 

64 ' 

Soude 

16 

Chromate simple de potasse 

2 

Glycerine 

64 

Gomme 

16 

Eau 

270 


On dissout Textrait de Canap^che dans Teau en m6me 
temps que la soude, on ajoute ensuite la glycerine, puis, 
pour terminer, le chromate simple de potasse dissous dans 
une tr^s petite quantity d’eau chaude; on melange bien la 
liqueur qui peut 6tre employee imm^diatement. 

Cette encre k copier est si efficace que Ton peut, sans 
se servir de la presse copier et simplementparla pres- 
sion de la main, tirertrois copies dePoriginal ; k la presse 
k copier, et sous une pression plus 6nergique, on peut 
obtenir deux copies de plus. 
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JBBnore a copier au CampSolie. 


Extrait de CampEcho 

70 

Vinaigre 

iOOO 

Eau 

1000 

Vitriol de fer 

40 

Alun 

20 

Gomme 

35 

Sucre 

60 

GlycErine 

4& 6 


Bnore A copier 

de Blrmlngliam. 

Solution de GampSche 

650 

Dextrine 

30 

Alun 

33 

Vert de gris 

0, 25 

Acide oxalique 

2 

GlycErine 

7 i 21 


On augmente la quantity de glycerine lorsqueTencre doit 
pouvoir copier encore, longtemps aprte que I’toiture a 
tracde. 


Xincre d copier d’AUfleld (pour copier sans presse). 


On r^duit, par Evaporation, 10 volumesd’encreordinaire 
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jresereporte surle papier i copier, par simple pression 
ie la main sur I’ficrit k copier • ce dernier, toutefoiSjSe bar- 
Douille tr^s facilement. 


Sucre ^ copier de KnaSl. 


L’encrOj que nous allons d^crire, est un produit de 
grande valeur pour les artistes et les dessinateurs, tels 
jue les architectes et les ing^nieurs, EUe differs des autres 
meres d. copier en ce qu’elle donne, sans qu’il soit besom 
ie mouiller I’original ou le papier k copier, des copies si 
lettes qu’elles reproduisent les hgnes les plus fines de To- 
'iginal. Onpeut, avec cette encre,reproduire deuxou trois 
bis les plans de bd-timents ou de terrains. Sa fabrication 
jxige, il est vrai, des frais assez importants, mais ils ne 
Deuvent gu^re entrer en kgne de compte s’ll s^agit de mul- 
iplier un dessin dont on ne pourrait autrement obtenir 
me copie qu’en y travaillant avec soin, pendant des se- 


names. 

Solution d’acide pyrogallique 240 

Vitriol de cuivre 4 

Perchlorure de fer 10 

Acetate d^urane 2 


Comme on le voit, les substances employees pour cette 
mere sont bien diffSrentes de celles qui sont g6n6ralement 
5mploy6es. L’acide pyrogallique peut, il est vrai, se pr^- 
3arer comme nous Tavons d^jii indiqu6 (page 22), d’une 
uani^re assez simple ; cependant,il seraitavantageuxpour 
Deaucoup de fabricants, particuli6rement pour ceux qui 
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n’ont pas une grande habitude des operations chimiques, 
d’acheter I’acide pyrogallique dans quelque maison de 
commerce. Comma c’est un produit tr^s employd en pho- 
tographic, on pent xnaiDtenanten achcter facilement k un 
prix relatiYement has. 

L’ac^tate d'urane est un peu plus cher (ruranium est 
un m6tal rare^qui a quelque analogie avec le fer et qui se 
Irouve dans les minerals appel^s pechblende et uranite mi- 
cacee). Cependant, depuis que les composes d’urane sont 
employes plus frequemment dans la peinture sur porce- 
laine, pour la preparation des couleurs noires, le pnx de 
CCS produits a egalement beaucoup baisse. 

On peut preparer facilement le percblorure de fer en dis- 
solvent, dans 10 parties d'acide chlorhydrique ordinaire, 
autantde fer que Ton peut ; on traite ensuite la liqueur 
avec une partie d’acide nitrique concentre et Ton evapore, 
dans une capsule deporcelaine,jusqu’i ce que des cristaux 
commencent h se separer. La solution de percblorure de 
fer, qui est d’un brun fonc6, est alors mise dans des bou- 
teilles en verre ofi on la conserve. 

Si Ton veut prendre une copio d'un dessin k la plume, 
d’un plan, etc , traces avec cette encre, on pose sur Tongi- 
nal une feuille d’un papier 6pais tr^s lisse (bien sating — 
le papier, dit Bristol, convient particuli^rement pour cet 
usage) ; on le recouvre d’une planche bien unie (une plan- 
che k dessin) et I’on charge celle-ci umform^ment avec des 
livres, sans cependant exercer une pression trop forte. Au 
bout de trois ou quatre jours, on peut enlever la feuille 
qui est sur Toriginal, elle donne la copie avec une grande 
finesse, En operant de la m^me mani^re, on peut obtenir 
une seconds et mdme une troisi^me copie. 

Depuis la dScouverte des appareils appel^s hectogra- 
phes, chromographes, polygrapbes, millographes, etc., 
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les encres k copier ont perdu beaucoup de leur valeur pour 
ccrtaiDs usages, avec ces appareils etdes encres sp6ciales, 
on peut prendre un tr^a grand nombre de copies d’un ori- 
ginal ^crit ou dessin4, toutes trSs nettes. On peut obtenir 
jusqu’^ 60 et m6me 100 copies, dont les derni^res, k la v4- 
rit6, sont tr^s p41es. Le nom d’hectographe (cent ^cnts) 
est dt k cettepropri4t4 detels appareils ; il en est de m4me 
des autres designations (polygraphe signifle : nomhreux 
ecrits). 

Si avantageux que soientles hectographes, quand il s'a- 
git de prendre un grand nombre de copies d’un original, 
ils ne peuvent cependant remplacer compietement le pre- 
cede ordinaire de copie avec I’encre et le papier speciaux, 
parce que, dans les afifairesj il ne s^agit le plus souvent que 
de prendre, pour la conserver, une seule copie d'un ecrit 
quelconque, lettre, compte, etc. ; dans ce cas, la copie k 
Tencre speciale cause moins d’embarras que le travail k 
rhectographe. 

L’hecto graphic comporle trois operations : la prepara- 
tion de lapAte hectograpbique, celle de Tencre et Pexecu- 
tion des copies Les hectographes etles encres, qui leur sonfc 
necessaires, rentrant dans le cadre de notre Industrie, nous 
allons en decrire en detail la fabrication. 
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Si, &une solution de gelatine assez conconfrfe pour so 
prendre en masse dure et sohde iorsqu’elie refroidit, on 
ajoute une certaine quantity de glycerine, on obtient, apriis 
refroidis80ment,uncorpssolide^lavdrit4,maisquienm6me 
temps, reste visqueux et 61astique. Par suite de cette pro- 
pri6t6, on se sert, depuis des anuses d6j&.^ d’un mdlange de 
gelatine et de glycerine pour fabnquer les rouleaux d’lm- 
pnmene, servants prendre Tencre surune pierre et^i Im 
reporter sur les caract^rea, le rouleau chargd d'encre rou- 
lant sur ces derniers en pressant sur eux. 

Avec une masse de gelatine, contenant une quantild suf 
fisante de glycdrine, on forme uneplaqueume.D'autrepart 
avec une encre trds dpaisse, dans laquelle on a dissous oi 
seulement divisd une matidre colorante trds riche (coulciirf 
d’anihne), et dans laquelle se trouve aussi de la glycdrine 
on dent sur une femile de papier. On pose cette feuille sui 
la plaque de gdlatine en mettant I'dcriture en contact avei 
cette dernidre eten pressant moddrdment. Une grande par 
tie de Tencre est alors relenue par la masse visqueuse et 
81 Ton enldve Toriginal, Tdcnlure ou le dessin apparais 
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sent, dans toutes leurs parties, mais retourn^s, sur la pla- 
que de gelatine. 

Si Ton applique du papier blanc sur cette derni^re, et 
si on le presse mod^rement avec la main, pn obtient, quand 
on le relive, une copie netfe de Indenture ou du dessin 
Avec une p^ite de g(§latiQe et une encre de quality conve- 
nable, on peut obtenir beaucoup de copies (60 A 100, ainsi^ 
que nous Tavons indiqu6) ; les derni^res, toutefois, sont 
toujours plus Claires. 

Pour remettre la plaque de gelatine en 6tat de recevoir 
un autre dent, on doit la frotter avec une dponge humide, 
en appuyant moddrdment, jusqu’d, ce que les traits de J’e- 
enture soient effacds. En frottant avec Tdponge humide, 
on dissout la couche supdneure de la masse de gdlatine et 
recriture qui s’y trouve : on peut alors, aprds avoir sdehe 
compldtement la plaque^ reporter sur elle un nouvel ori- 
ginal 

Afin que la masse visqueuse de gdlatine ne soit pas salie 
par la poiissidre qui tomberait dessus, on coule la plaque 
dans une caisse plate en fer blanc, que Ton ferme avec un 
couvercle bien ajustd et qu'on laisse fermde tant que I’ap- 
pareil ne sert pas. 


Fabrication des Ixectograplies. 


On a pubIi6,pour ce travail trds simple, une sdrie de re- 
cettes qni, luutes, donnent un rdsultat utile On prdpare 
trds simplement une trds bonne pAte hectograpliique, de la 
manidre suivante : 

On prend une colie forte de qualitd supdrieure, celle 
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qu’on appelle colie de doreur. — II est tout-^-fait inutile 
d’employer, pour cet usage, de la gelatine tr^s ch^re.— On 
la fait tremper, pendant 24 heures, dans Teau froide. La 
colle s’y gonfle fortenient, au bout du temps indiqu4, on 
la retire de I’eau et on la fail fond re sur un feu doux dans 
un pot ^maill6. 

Quand elle est complfetement liqueli^e, on y ajouto la 
quaniu6 n^cessaire de glyc4rine et Ton melange les deux 
liquides, en agitaat longtemps, aussi intimement que pos- 
sible. 

On maintient alors, pendant un certain temps, le recipient 
i une temperature assez 61ev6e pour que la masse reste 
liquide. Ceci a pour but de faire monter la surface les 
bulles d*air que I’agitation a pu produire II se forme 
sur le liquide une 6cume que Ton enl6ve soigneuscment 
avec une cuiller plate. 

Le liquide tout k fait clair est alors puisd avec une grande 
cuiller et vers6 dans des boltes en fer blanc, plac6es bori- 
zontalement, oCi on le laissc se tiger. 

On ne peutjuger de la quality de la pMe hectographi- 
que que par des essais de copie ; si la p4te a k\.k trop eva- 
poi’oe, ce qui la rend trop peu elasLique et visqueusc,riiec- 
lographe ne donne qu’un petit noinbre de copies ; on pcut 
6viter cet inconvenient en ajoutant do Teau cbaude k la 
masse tluide et en agilaiiL Je melange Si le liquide n’a 
pas 6te assez 6vapor6, la masse est tr^s dlastique et si vis- 
queuse que Ton ne peut en detacher le papier que difQci- 
lement , on obtient alors des copies brouillfies et vagues. 
Dans ce cas, on doit, en dvaporant la masse liquide, lui 
faire perdre de Teau. 

D’apr^s beaucoup de recettes, on m61e k la p4te hecto- 
graphique proprement dite, compos6e de colle et de gly- 
(J^rine,cerLaines mati6res pulverulenles.decoulour blanche 
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qui restent compl^tement inertes, mais qui servent co- 
lorer la p^teea blanc, demaDi^re ^Lrendre indenture qu’elle 
porte plus distmete k la vue, eL augmenter le volume de 
la masse ; Pemploi de ces corps n’est nullement indispen- 
sable, 


Hecettes pour la fabrication des pd;tes 
bectogr apblques . 


Pdtes simples hectographiques^ 
A 


Golle de doreur 100 

Glycerine k 28° Baum6 500 

On fait gonfler la colle dans Teau, comme nous Tavons 
)xp!iqu6 ; on la fait fondre, ony ajoute la glycerine et on 
jvapore juaqu’^L consistance convenable, 

fi 


Golle de doreur 

100 

Glycerine k 28° Baum4 

400 

Eau 

200 


Pdtes chromograpliiqaea* 


L’dcriture report^e sur les p^tes hectographiques est fa- 
e k enlever par un lavage, si Ton ajoute aux corps, qui 
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constitii6Tit GSscntjGlleniBiitla massCj dos corps 
qai se trouvent h de poudres fines. Le corps le plus 
propre k cet usage est le sulfate de baryte r^cemment pr6- 
cipit^, que Ton obtient en dissplvant dans I’eau du chlo- 
rure de baryum et en ajoutant un sulfate soluble k la 
solution, tant qu’il s'y forme un pr^cipit6 qu’on laisse se 
d^poser. On d4cante ensuite le liquide, on agite le precis 
pit4 avec de I’eau pure et on laisse de nouveau d^poser ; 
on dficante ensuite et qp renouvelle ces op(5rations plu- 
sieurs fois. La masse, d’uu bjatic i^clatant, quirestedansle 
recipient, s’emploie k I’^tat humide. 

A 


Golle de doreur 100 gr. 

Precipit4 de sulfate de baryte 500 cent, cubes 

Dextrine 100 gr. 

Glycerine 1000 k 2000 » 

On agite la masse A chaud jusqu’A ce que la colie et la 
dextrine soient complAtement dissoutes ; on laisse ensuite 
refroidir un peu et on verse dans des bottes en fer blanc. 
Si, dans un essai, on obtient untrop petit nombre de copies, 
ou si la couche supArieure de la plaque est difficile k layer, 
il faut encore ajouter de la glycerine. 


Pd.t6s pour oliromograpliea* 

B 

Colie de doreur 100 gr. 

Pr^cipitd de sulfate de baryte 500 cent, cubes 

Glycerine 1200 gr. 
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Pdite & ohromographe. 


G 

Recommand^e en Prance par le Mmist^re des travanx 
publics. 

Colle 100 

Glycerine 600 

Sulfate de baryte naturel ou kaolin 
lav£, flnement pulvSris6. 25 

Eau 376 

Avec ceg chroinographes, on recoinmande ci’employer 
comme encre une soIutioQ concentric de viofet d’aniline 
(violet de Pans). 

D’apris nos experiences, ce sont les pites simples, d. 
bectographes, qui font le meilleur service et Ton peut, en 
modifiant les proportions respectives de glycinne et 
de colle, suivant le pombre de copies k obtenir et la faci- 
liti d’enlivement de Ticnture, varier k volonti la qualiti 
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ENGBES HECT03RAPHIQUE9 


Ainsi que noos Tavoas dit k propos des pAtes, le 
principe de Thectographie consiste en ce que T^criture se 
trouve k la surface de la pAte de gfilatme k laquelle elle 
adhere ; par Tattraction moldculaire du papier qu’on im- 
priine, une partie de la masse, dont se compose Tdcriture, 
est emport^e ; elle devient par suite de plus en plus claire, 
jusqu’i ce qu’enfin Pattraction mol^culaire de la pAte g61a- 
tineuse et celle du papier soient devenues ^gales , Tecriture 
reste alors tr^s nettement visible sur la p4te heclographi 
que, mais ne peut plus dormer de copies. 

II s'agit done de fabriqaer une encre qui contienne une 
mati^re colorante extraordinairement puissante et dans 
laquelle se trouve assez de glycerine pour lui conserver 
tr^s longtemps son aptitude k donner des copies. 

Gomme les couleurs, dites d'aniline, sont, de toutes les 
mati^res colorantes connues jusqu’^ ce jour, celles qui on^ 
le pouvoir colorant le plus 61ev6, on les emploie exclusive- 
xnent ^ la fabrication des encres hectographiques. Celles 
de ces encres, qui ont 4td jusqu'i present mises dans le 
commerce, sont des preparations assez imparfaites et ont 
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genpralcment une ^paisseur sufflsante pour qu'il soit 
(Idsagreable d’6crire avec elles. 

La plupart des couleurs d’aniline ne sont, en effet, so- 
lubles^avec une facility suffisante^que dans Talcool, et Ton 
emploie de I’alcool tr^s concenlr^ pour avoir des solutions 
lr6s fortes ; naais, pendant qu^on 6crit, une grande partie 
de Talcool se volatilise sur la plume et Tencre, par suite, 
s’^paissit trop. 

Nous connaissons toutefois, d^s k present, plusieurs cou- 
leurs d’aniline solubles dans Teau, et des couleurs bleues 
et rouges, propres k donner des encres, ontcettepropri(5t(5 
L ecnture, avec des encres faites au moyen de ces couleurs 
n’a rien de d6sagr6able et nous pouvons recommander 
particuli^rement de ne preparer les encres k hectographes 
qu’avec des couleurs d’aniline solubles dans Teau. 

On peut pourtant, grAce k un certain artifice, et en em- 
ployant une trSs petite quantity d’esprit de vin, incorporer 
aussi les couleurs d' aniline insolubles dans Peau ; dans ce 
cas, les encres, ainsi pr6paries, ne s^chent pas trop vite 
quand on 4crit. 

Pour cela, on commence par mettre la couleur d’aniline 
pes6e, dans un mortier en porcelaine ; on verse par- 
dessus la quantity de glycerine pes4e, on met le mortier 
sur un fourneau qui chauffe 40° ou 50° C, et Ton tnture 
la glycerine avec la couleur. Les couleurs d’aniline sont 
solubles dans la glycerine et beaucoup plus facilement 
dans la glycerine cbaude que dans celle qui est froide. Si 
la masse est trop collante pour pouvoir se remuer facile- 
ment, on ajoute une quantite d eau convenable pour Tobten- 
tion d’un liquids sirupeux. On continue k triturer jusqu’i 
ce qu’on ne voie plus de corps solides sur le pilon du mor- 
tier, SI, alors, on 6tend avec precaution la liqueur de 
50 °/o d’alcool environ, on obtient une solution complete 
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de la mati^re colorante. Par ce proc^d4,on peut, par exam- 
ple, preparer avec du violet de m^thyle, insoluble dans 
I’eau, de tree bonnes encres hectographiques. 


Encre bleue bectograptilque. 

D’aprfis la recetle de M. Leliner, nous preparons cette 
encre, qui satisfait itous les besoms, en nous servant de 
prdf4rence du bleu snluble de la fabrique de Mayence. 
Nous agitons dans un vase chaufTe : 

Bleu soluble 10 gr. 

Glycerine -10 » 

Emi 60U00 J 

La solution se produit Immiidiatement et nous obtenons, 
suivant la quantity d’eau employee, des encres avec le'j- 
quelles on peut tirer un nombre de copies plus ou moms 
grand; laHuidite de ces encres permet de former les traits 
d’toiture les plus llns et de les reproduce au muyeii di' 
I’bectograpbe. 


Enorea av violet de m^thyle. 
A 


Yiolet de m^tbyle 10 

Acide ac6tique 6tendu 5 

AlcooUOO® 10 

£au 10 

Glycdrine 5 
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B 


Violet de m^thyle 

10 

Alcool 

10 

Gomme 

10 

Eau 

70 


On chauiTe, pendant 2 heures, & 50° du 60° G. dans an 
matras en verre, puis on flltre la solution surune flanelle, 
pour retenir les particules non dissoutes, qui saliraient la 
plume. 


Sucres rouges bectograpblgues* 
A 


Fuchsine diamant 10 

Alcool 10 

Acide ac4tiqae 2,5 

Gomme 10 

Eau 70 

B 

Fuchsine diamant 10 

Alcool 10 

Glycerine 10 

Eau 50 


Ces deux encres se pl’^pai'ent, de la tnOme maniire que 
mere B, an yiolet de m^thyle ; les deux recettes donnedl 
s trds bonnes encres k copier. 
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Sncre violette hGctograpbltine, 


En m^lant des encres hectographiques bleuo et violelle, 
on obtient du violet de toute nuance ddsir^e. Les encres 
qui conviennent le mieux sont celle au bleu soluble et 
Tencre rouge hectographique B. 


Sucre verte IxectographiqLue 


Bleu soluble iO 

Acidc picrique 10 

Alcool k 90“ 30 

Glycdnne 10 

Eau 30 


En diminuant ou augmentant convenablenient la quan- 
tity d’acide picrique^, on prdpare des nuances trds varides. 


Snores nolres lieotograpblques. 


Le noir d’aniline, ou nigrosine, est insoluble dans Peau 
pour prdparerderencre noire hectograpbiqueontriture, 
in violet demdthyle trfes foncd avec de la nigrosine ; puis, 
m ajoute de Talcool et de la glycdrine. 
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Violet de m^thyle 

10 

Nigrosine 

20 

Alcool 

60 

Glycerine 

30 

Gomme 

5 


Toujours tr^s 6paisse, parce que la uigrosine ne s’y 
ssout pas, mais ne fait que s'y diviser, cette encre est 
m employee. Ainsi que nous I’avons prouvd, les 
eilleures encres hectograph iques sont celles qui forment 
j viritables solutions et parmi celles-ci, tout particuli^- 
ment, les produits obtenua avec des couleurs solubles 
ms Teau. 

Nous reviendrons sur ce fait important, lorsque nous 
icrirons sp^cialement les encres L Taniline. 



CHAPITRE XIV 

ENGRBS DB SURRTjg. 


Depuis longtempSa leg chimistes s’efforcetit de trouvcr 
des encres de sdret^, c’est-^t-dire compl^tement insolubles 
et donnaot des Merits ineffagables, moinsde d^truire la 
mati^re qui lea porte : papier, parchemin, etc. II est facile 
de comprendre rimportauce d'une encre de ce genre, ab- 
solument indestructible ; les documents ainsi traces 
braveraient les ravages du temps, pendant des mij- 
liers d’ann§es — nous ne savons pas encore combien de 
temps un bon papier pourrait durer, si on le plapait dans 
des conditions favorables k sa conservation, par exemple, 
dans des rdcipienta en verre, inaccessibles k I’air, — Cette 
encre opposerait, en outre, ^ila falsification des difflcultes 
msurmontables. 

Malheureusement, nous ne saurions donner une recette 
suivant laquelleon ptlt fabriquer une encre prdsentant une 
resistance parfaite k tous les agents chimiques; une per- 
sonnel famihariade avec les proc^dds de la chimie et con- 
sacrant i cesujetletemps etlapatience ndeessaires, pourra 
effacer, sans en laisser aucun vestige, un dcrit tracd avec 
une encre quelconque. 

Nous connaissons cependant une substance qui, par 
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iJle-m^me, resiste k lous Ics agents chimiques et qu’aucun 
lissolvant ne pent r^duire. G*est le carbone extr^mement 
livis6, tel que nous le trouvons dans le commerce k Tdtat 
)resque pur, sous le nom de noir de gaz, noir de lampe, 
I un peu inipur, sous le nom de noir de fumde et de noir 
le vigne. 

On doit pourtant remarquer qu’une encre, qui serait 
ir^par^e avec une sorte quelconque de noir de fumee, 
erait toujours sujette k ne pas piSn^trer profondement 
ans le papier ; le hquide fonc6 ne s’lnfiltre pas dans les 
ibres du papier, et les particules noires de carbone n’a- 
Ih^rent que mdcaniquement k sa surface oil elles ne sont, 
lOur ainsi dire, que col Ides et d’oti on peut les en lever 
•resque compldtcment par un lavage fait avec soiu. 

Le noir, ou encre d’imprimerie, faitseul exception d,cet 
gard ; on prdpare cet important produit en broyant eii- 
enible mtimeinent du carbone flneinent diviae et un ver- 
is. Par suite de la presence du vernis, Tencre d’lmprimerie 
dndtre si profonddment dans le papier, surlout quand il 
sttrds poreux, qu’il devient impossible d’effacer compld- 
imentlescaracleres, mdmeen opdrantavec la plus grande 
atience et en se servant de tous les dissolvants dont on 
-eut faire usage. 

Malheureusement, la consistance de Tencre d^imprimerie 
end I’dcriture impossible ; sou dpaisseur beaucoup 
rop grande Tempdche de coaler convenablemont de la 
lume. 

Parmi toutes les couleurs noires que nous pouvons prd- 
arer k Taide du carbone, la vdntable encre de Chine 
ontientce corps au plus grand dtat de division que Ton 
uisse atteindre. Cependant, des expdriencesdirectesnous 
nt monlrd que toutdcrit, fail k Tencre de Chine, mdme 
epuis plusieurs anndes, peut s’enlever^si Ton fait soismeu- 
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sement tremper le papier dans Teau pour le laver ensuite 
avec une sponge douce. 

D’apr^s nos experiences, la resistance d’une ecnture 
depend moins dela grande resistance de Tencre aux agents 
ctiimiques que de sa penetration profonde dans le papier. 
Les encres fluides, avec lesquelles on ecrit sur du papier 
mou et poreux, sont done beaucoup plus resistantes que 
celles qui contiennent des corps sol ides. 

Les encres ordinaires k Talizarine, qui contiennent une 
quantite assez grande de carmin d'lndigo, ne peuvent quo 
tr6s difficilement s’enlever du papier ; si ce dernier est 
assez poreux pour que recriture le traverse compieteincnt, 
il est presque impossible d’enlever Tencre sans qu’ellc 
laisse de traces. 

Les encres, qui ne se composent, en substance, que de 
certaines mati^res vdgdtales extractives, analogues aiix 
corps humiques, prfisentent une resistance extraordinaire. 

Si, par exemple, on dcrit avec une simple solution de 
sucre de raism ou glucose, mdiee avec un pour cent do 
potasse ou de soude caustiques, on obtient une 6cri- 
ture qui, d’abord d'un brun tout k fait clair, fonce 
constamment et oppose une resistance dnergique k Taction 
des acides, des alcalis et meme du cblore, parce que tous 
ces corps ne font que continuer la decomposition des pro- 
duits humiques ; ceux-ci, devenant de plus en plus riches 
en carbone, acquidrent une coloration de plus en plus 
foncea. 

II existe un assez grand nombre de compositions que 
Ton pent recommander com me encres de sfirete; quelques- 
unes offrent, en effet, un degrede securite assez grand, bien 
que presque aucune d’elles ne resiste k la main d’un cbi- 
miste exerce. 
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ISncre de sdret6 pour documents. 


Gomme laque blonde, en dcailles 15 
Borax 8 

Gomme 8 

Noirdefum6e 10 

Eau 130 


Cetle encre, d’une composition particuli^re, ae prepare 
mettant dans un pot, de la gomme laque du commerce, 
tte r6sme bien connue dont les menuisiers se servant 
lur faire le vernis, en la dissolvant dans I’alcool (il est 
antageux de rdduire la gomme laque en poudre fine 
ant d’y ajouter le borax pulv^risd et Teau) On chaufle 
liquide, en Tagitant constamment, et on le faitbouillir 
gqu’^L ce que toute la gomme laque soit dissoute. On 
trela solution sur du papier, pour Tobtenir tout k fait 
lire et, pendant ce temps, on concassefinement la gomme 
on la melange intiraement avec le noir de fumde dans 
I mortier. On met ce mdlange dans le pot qui a servi k 
ire bouillir les premiers produils, on verse par-dessus nn 
u du liquide filtr6 et Ton chauffe jusqu’i Ebullition, 
is que la gomme est dissoute, on ajoute, tout en agitant 
nstamment, le reste du liquide, et on laisse reposer, pen- 
nt quelques jours, afln que les parties les plus grosses 
L noir de fumEe, qui ne peuvent se maintenir en suspen- 
)n dans la solution, puissent se dEposer . Uencre ainsi 
EparEe est soigneusement dEcantEe ; on peut exEcuter 
tte opEration avec un siphon en verre. 

Les ElEments de la gomme laque subissent, par Taction 
Tacide boncrue contenu dans le borax, une profonde 
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modification, qui produit des composda de cette r^sine 
color^s en brun foncd. Ges composes opposont I’actioa 
des agents chimiques une si grande resistance que Ton 
n’arrive pas k effacer complMement recriture, sans atta- 
quer le papier assez fortement pour que Taction des reac- 
tifs s’y reconnaisse k premiere vue. 

En faisant simplement bouillir de la gomme laqiie avoc 
du borax et de Teau, on parvient aussi a faire un liquide k 
ecrire,d’une tr^s grande resistance aux agents chimiques , 
Taddition du noir de fumee n’a d’autre but que de doi ler 
k Tencre une couleur plus foncee. On peut se dispenser 
complfttement d’en employer en ajoutant k la decoction 
flltr^e de gomme laque et de borax une quantitu convena- 
ble de carmin d'mdigo ou de Tencre trds concentr6e au 
bois de campdche et au chrome. 


Sbicre de sHivetk de Read. 


La caract4ristique de cette encre de sfiretd est la nature 
particuh^re de la plus utile de sea partes conslituantes ; le 
bleude Prusse soluble. Ge produit se prepare en dissol- 
vant le bleu de Prusse ordinaire du commerce dans de Ta- 
cide oxalique (ou acide de Toseille). On doit, toutefois, se 
servir du bleu de Berlin, aussi appel6 bleude Paris, le plus 
fin etle plus foncd, car les sortes k bon marcW sont fr6- 
quemment falsifides avec des substances 6trangdres, par 
exemple, avec de la craie. 

Pour diasoudre facilement le bleu de Prusse dans Tacide 
oxalique, il faut d'abord lui faire subir une preparation 
qui consiste k le m61er, dans une vaste capsule de porce- 
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le, avec une quantity 4gale d’acide sulfurique ; on laisse 
deux substances en presence, pendant huit jours. Au 
itde ce temps, on d^canteTacide suJfurique et on verse 
iontenu de la capsule dans un recipient plus grand ; on 
ijoute de I’eau que I’on d6canle quand le bleu de 
isse s’est d6posd. On rdp6le cette opc^ration dii la- 
jejusqu’a ce que Teau, provenant de la decantation, 
it plus la mnindre saveur acide. Sur la poudre humide 
bleu de Prusso pr6par4, on verse une solution d’acidc 
ilique. G^n^raUmentjOn prend, pour cinq parties de bleu 
Prusse, 1 partie d’acide oxalique dissousdans 5 parties 
au. 

solution bleue, ainsi obtenue, est separeejpar ddcan- 
lon, des parties insolubles et me|<5e a une quantity 
lie de bonne encre au bois de Campeche et au chrome. 
5i on laisse socher lentement une 6criture trac^e avec 
te encre, cette derni^re p6n5tre tr6s profond^ment dans 
oapier; plus cette penetration est profonde, plus il est 
jcile d’enlever recriture. 


K40T6 de sdretd ^ la r^sino. 


Resine de pin 

10 

Gristaux de soude 

10 

Noir de fumee 

s 

Gomme 

4 

Eau 

iOO 


'foua preparons cette encre de sAretd, tres peu coAteuse 
iependant tr^s bonne, en foisant bouillir la resine de 
de ordinaire — la colophane convient tout particulie- 
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rement pour cet usage - avec de la soude et de Teau, jus- 
qu’^i cequ’il se forme une solution claire. Ou peuthMer la 
production de cette solution en employant, au lieu dc 10 
parties de soude, uu m61ange de 7 parties de soude et de 3 
parties delessivecaustique. La gomme est triturfe avec le 
noir de fum6e etle m61ange,d41ay6 dans Teau, est ajouti H 
la solution de r6sine. 


Snore au verre soluble. 


Cette en ere desuret4^r4ellement excell ente,se prepare d’a- 
pr^s la recette de M. Baudrimont, son inventeur, de la ma- 
ni^re suivante : 

Verre soluble k la potasse 20 

Noir de fum^e 2 

Le verre soluble k la potusse paralt, dans lo commerce, 
sous forme d’un liquide 6pais et visqueux, que Ton doit 
conserver k I’abri du contact de Fair, parco qu’il se Irans- 
forme, fauie de cette precaution, en unc masse solide, ana- 
logue au verre. Gela tient ice que I’acide carbonique, con- 
tenu dans Tair, d^place Facide siliciqiie, contenu dans Ic 
verre soluble ; toute la masse passe alors k F^tat g6lati- 
neux, pour commencer ; mais, plus tard, elle devionttout 
ifait solide. Onbroie le noirde fumieavec une tris petite 
quantity de verre soluble, de raani^rei former une bouillie 
aussi bomogine que possible, i laquelle on mdle ensuite 
lerestedu verresoluble La liqueur noire, preparde de cette 
maniire, est mise imm6diatement dans de pelites bouteil- 
les que Ton bouebe soigneusement. 
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Quand on ^crit avec cette encre, Tacide silicique se s^- 
pare de Tencre qui pdn^tre profond^inent dans le papier; 
j1 entoure, en in5me temps, les particules de carbone du 
noir de fum^e et, gr&ce k lui, I’dcriture rSsiste k toutes les 
tentatives d’alt^ration, 

Cependant, Je carbonate de potasse, produit par Tacide 
carbomque de Fair, pourrait, iila longue, nuireau papier ; 
il est done avantageux d’^Iiminer ce sel des Merits destines 
^ durer longtemps, et cela se fait en les mettant, pen- 
dant quelques heures, dans de Teau faiblement aoidul6e 
avec du vinaigre : on lave ensuite ie papier jusqu’i ce que 
toutTacide soit 41imin6 : 


E^nore de stiretd au cctrbone. 


L’encre desflretfi^ connuesous ce nom,n'est k proprement 
)arler qu’une encre de Chine, maintenue liquide. On Tob- 
lent en mSlangeant 


Noir de fumde 

10 

Gomme 

10 

Acide oxalique 

2 

Eau 

100 


On nemet, en comraengant, que peu d’eau et, quand la 
jasse Spaisse est devenue homog^ne, on ajoute le reste. 

Toutes les Ventures, traedes avec cette encre ou des en- 
'es analogues, ont Tinconvdnient de nepdndtrer que peu 
ms le papier. Le carbone, qu’elles contieDnent,perm6t k 
iS encres de rdsister compldtement k Taction des rdactifs 
limiques les pluf -nergiques — le carbone dtant un corps 
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inattaquable i toua ces r^actifs ; — mais on pent, comma 
nous nousen sommes convaincu pardes essaisparlictiliers, 
effacer ces Ventures en les lavant avec de Teau au point de 
n’en laisser auQune trace. 


Saore an Tanadium* 


Gette encre, d^couverte par le c^lSbre chimiste su^dois 
Berzelius, se prepare simplement en ajoutant du vanadate 
d’ammoniaque k une decoction filtr^e de noix de galle. Le 
vanadate d’ammoniaque est actuellement, il est vrai, im 
corps tr6s cher et qui, en outre, nese trouve que rareineut 
dans le commerce ; mais, la question du prix ne peut en- 
Irer en ligne de compte, eu 4gard refflcacit6 de ce pro- 
duitdont on peut dire Taction bien plus energiquo quo 
cello da ebromate de potasse sur la dScoclion de bois do 
Campeche Quelquesgouttes de solution de vanadate d’am- 
moniaque suffisent pour transformer immMiatemeat une 
quantity importante de decoction de noix de galle en encre 
d’un noir fonc^ qui se distingue^ en outre, par une fluidity 
extraordinaire. 

L’encre au vanadium n’est dfitruite compl^tement par 
aucundes moyensconnus etpratiques ; les traits de T6criture 
restent toqjours nettement lisibles ; aussi, cette encre se r6- 
pandrait-elle partout,comme 4tant absolument la meilleure 
encre de stiret^, si le compost de vanadium, n6cessaire^ 
PT pr^naration, ^tait plus facile & trouver dans le com- 
merce. 



CHAPITRE XV 


exthaits d’encre et encres bn poodrb. 


3d a souveDt cherche ^ mettre daas le commerce des 
3doits contenant Tencre sous forme cdDcentr^e et per- 
ttant de preparer imm^diatement de borine encre, en 
solvautle produit dans Teau. Plusieurs de ces produits 
inent des rdsultats rSellement bons, mais ils D*oDtpu 
iver k trouver qu’un emploi rSstreint, dans la vie cou- 
ite, beaucoup de personnes, en effet, redoutant la peine 
3ime dedissoudre Textrait ou la poudre dans Teau 


Blxtraits d’enore. 


)n transforme lr6s simplement les encres en extraits, 
les concentrant jusqu’4 un certain degr^, par ^vapo- 
on; les encres, ainsi concentrdes, sont conserv^es en 
iteilles. Le proc6d4 dilFdre toutefois suivant que Ton 
centre des encres k Tacide tannique et k I’acide galli- 
, qui coDtiennent les corps noirs sous forme soHde et 
limple suspension, ou si Ton a affaire k des encres solu- 
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bles, comma pap example des encres raljzarine ou das en- 
crea au Campeche at au chrome. Si Ton veut fabriquer das 
encres du premier genre, & Pacide tannique-ou h Pacide 
gallique, le mieux est d'^vaporer la decoction de noix 
de galle seule, dans une bossine plate, sans la porter 
k rSbullition, lusqu'Si ce qu’il ne reste plus qu’environ un 
juart de la quantity de liquids primitif. On dissout alors 
:es autres mati^res composantes, le vitriol de fer et la 
jomme, dansle liquids concentrd. Pour fabriquer, avec ce 
iquide 6pais, de i’encre bonne ^ employer, il suffit de le 
n^ler avec 5 a 8 fois autant d’eau. 

Veut-on fabriquer I’extrait pour une encre k ralizarine, 
m prepare reDcre^il’alizarine,suivant unedesrecettes que 
lous avons donndes prdcMemment, et on Tdvapore avec 
)r(5caution dans une grande capsule plate, en porcelaine. 
i^our cette dvaporation. Ton ne doit pas employer de rdci- 
)ients en fer ni en cuivre, parce que Tacide ac6tique, mis 
in libertd, les attaquerait fortement. 

Si I’on remarque que, par suite d’une trop grande eva- 
loralion d’acide acStique, la liqueur ne forme plus une so- 
ution Claire, on ajoute une petite quantil»6 d’acide aceti- 
[ue concentrfi. En opdrant aveedes precautions sufflsantes 
it consistant tout particuli^rement k dvaporer i basse tem- 
)6rature et bien calculer la quantity d’acide ac6tique, on 
irrive k concentrer assez fortement I’encre k Talizarine 
)our que Tonpuisse pr6parerune grande quantity d’ encre 
vec unepetite quantity d'extrait, parsimple addition d'eau. 

L’encre au Campeche et au chrome et Tencre de chMai- 
paier sont tr^s faciles k r^duire en extraits liquides trSs 
pais, sans que la quality en soit le moins du monde in- 
iuenede ; quelques gouttes de ces extraita d’encre, concen- 
tres par Evaporation »usqu’& consistance sirupeiise et qui 
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redissolvent toujours compl^tement, quand on les verse 
os reau, suffisent pour changer imm6diatement cette 
rni^re en encre. 


Snores en poudre, 

3d vend^ sous le nom d’encres en poudre^ des produits 
[, dissous dans Teau, transforment celle-ci en encre- 
'taiDS trues de metier fort simples permettent d'amener 
plupart des encres k T^tat de poudres. 


ores en^poudre, au tanin et k. I’aclde galUque. 

>our fabriquer ces encres en poudre, on fait bouillir la 
xdegaUe avec dereau,apr^sPavoirfait moisir (comme 
s’agissait de faire de Tacide gallique) ; on peut aussi 
iployer sans la faire moisir. On prend les quantiles de 
ic.de galle^indiqu^es dans les recettespour la fabrication 
encres au tanin ou k I’acide gallique, on y ajoute les 
utit4s d’eau convenables ; mais,il est avantageux de di- 
ir ces derni^res en plusieurs parties afin de pouvoir ob- 
r une extraction suffisante des principes solubles de la 
X de galle. 

es divers extraits obtenus sont clarifies par filtration, 
ais et 6vapor6s avec precaution dans des capsules pla- 
enporcelaine ; aussit6tque la masse a pris la consis- 
ie d’un sirop, on commence ^ I’agiter; on continue jus- 
. ce que le contenu de la capsule soit devenu parfai- 
ent sec. Pendant cette operation, il est tr^s important 
enir la temperature aussi basse que possible, afin que 
.nin extrait ne brfile pas sur la capsule. 
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flnementque possible et m6lang6 intimement h la gomme 
pulv6riaee. On m^le enfin, dans un grand mortier, la pou- 
dre de tanin ou d’acide galhque au vitriol de fer et la 
gomme; on broie le tout soigneusementetonmet,aus8it6t 
apr^SjIa masse brune dans des recipients en verre bien fer- 
mes, parce qu’elle attire facilement Thumidite de Tair. 

Une pincee de cette poudre, jetee dans I’eaa, la trans- 
forme immediatement en encre, pour peu que Ton agite 
le liquide pour acceierer la dissolution. 

On obtient la poudre d’encre au CampOche et au chrome 
en evaporant It siccite^ avec precaution, Tencre preparee 
avec ces matieres. On peut aussi la fabriquer plus simple- 
ment en broyant ensemble de Textrait de CampOche, bien 
sec et finement pulverise, avec du cbrpmate simple de po- 
tasse, egalement reduit en poudre tres fine. 

Toutes les poudres d’encre se vendent de preference 
dans des bouteilles en verre avec des bouchons bien 
ajustes (bouchons k Pemeri) ; on en trouve aussi, dans le 
commerce, en pag;uels bien colies. La plupart de ces 
poudres, en effel, out la propriete d’attirer Thumidite de 
Pair, qui les transforme en masses compactes. La qualiti 
des encres, faites avec des poudres qui ont fait prise, n'est 
pas alteree, il est vrai ; mais, il est difficile de sortir les 
masses en grumeaux de leurs recipients. 

Nous pouvons recommander le moyen suivant pour fa. 
briquer des recipients oh I’encre se conserve com- 
pietement k Pabri de Phumidite : on fond de la paraffine, 
on la chauffe jusqu’4 la temp6rature de Peau bouillante ; on 
en remplit, au moyen d’une cuiller, les bottes servant k 
conserver la poudre d’encreet leurs couvercles et Pon vide 
ensuite immediatement ces bottes et couvercles. La couche 
mince de paraffine fondue, qui reste sur le papier, le rend 
parfaitement impenetrable k fair, et les encres en poudre, 
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sonservfies dans les boltes ainsi pr6par6es, se conservent 
parfaitement s^ches, ra6me dans des endroits humides. 

Dans ia fabrication des encres en poudre, il s’agit sur- 
tout d’op^rer la concentration etladessiccationderextrait^ 
\ une temperature assez basse pour qu’il ne puisse se 
brfiler et pour que le melange des parties constituantes 
3 oit aussi mtime que possible, ce qui ne peut s’obtenir 
}u'en les triturant longtemps ensemble dans le mortier. 

Nous donuons ci-dessous, sur la fabrication de plusieurs 
meres en poudre ou en tablettes, des recettes dont le r4- 
mltat est tr^s satisfaisant. 


ESnore en poudre, de Frick. 


Poudre de noix de galle 42 

Vitriol de fer 30 

Gomme i5 

Alun 6 


La noixde galle, employee pour cetteencre,est pulv6ris6e 
r^s finement, en m4me temps que Palun ; on m^le h ces 
leux corps les autres mati^res 6galement rdduites en poudre 
Ine et Ton met le tout dans des boltes. 

Une petite quantity de cette poudre, jetfie dans Teau, la 
ransforme en encre, en peu de temps ; inais, ilse produit, 
omme on peut le concevoir, un d6p6t abondant dont il 
aut s6parer I’encre par decantation. 11 est cependant facile 
e fabriquerune encre parfaitement soluble en faisant ma- 
6rer s6par6ment la noix de galle dans Teau, puis en ivar 
•orant k siccitd I’extrait obtenu, que Ton m^le avec les 
els. 
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La quantity tr^s importante d’alun, indiqu6e dans cette 
recelte^ne sert qu’i retarder la moisissure de la poudre de 
noix de galle. 

Si, au lieu d’alun, on emploie de Tacide salicylique ou 
de Tacide borique, il suffit d*en ajouter k la masse un mil- 
lidme de son poids pour qu’on puisse ensuite la conserver 
toujours exempte de moisissures. 


iEbacre en poudre, de precision 


Extrait de noix de galle 150 

Vitriol de fer 25 

Vitriol de cuivre 6 

Alun 10 

Gorame 10 


Ces ingr^dients^s^ch^e k fond et m^lds intimement, don- 
nent imm^diatement, quand on les met dans Teau, une 
encre du plus beau noir et de quality parfaite. 


Snore en poudre au Campdclie. 

Extrait de bois de Campeche 500 
Chromate simple de potasse 1 

On met Pextrait de Campeche dans un pot et Pon verse 
par-dessus assez d’eau pour transformer le melange, ^Paide 
dela chaleur, en liquidefipais ;on ajoutealors le chromate 
neutre {ou simple) de potasse, dissous dans tr^s peu d’eau. 
On concentre la masse sans cesser d^agiter; dfesqu’elle est 
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compl^tement s^ehe ; on la pulverise et on on remplit, pen- 
dant qn’elle est encore chaude, des boltes fermant herni6- 
iiquement. 


Snores en tablettes. 


Les encres en tablettes sont des masses cohSrentes qui 
donnent de Tencre quand on les dissout dans I’eau. Les 
encres, qui conviennent le mieux pour la fabrication de 
ces produits, sont celles qui se composent, non pas d’un 
precipit6 flottant dans un liquids, mais d’une solution de 
couleurfonc6e,ce qui estle cas, par exeniple,pour les encres 
au chrome. Apr^s les encres au chrome, celle h Textrait 
de chatalgnier convient encore tr^s bien pour la fabrica- 
tion destablettes d’encre. 

Nous fabriquons ces encres en versant la mati^re, con- 
centric par Evaporation jusqu'au point convenable, dans 
des monies jilats, en fer blanc, dont le bord a, soit dit en ' 
passant, 15 millimetres de hauteur. On Vy laisse prendre 
consistance et on la dicoupe, avec une lame mince de 
lajtpn, en morceaux rectangulaires, de grandeur uniforme, 
que Ton enveloppe de feuilles d’Etain, comme cela se fait 
pour les tablettes de chocolat. 

On reconnait que la masse possEde la consistance con- 
venable en laissant tomber une goutte sur une feuille de 
fer blanc froid. Si la goutte passe immEdiatement E Titat 
de masse p^teuse, on peut mettre la matiEre dans les 
monies. Les encres en tablettes ont I’avantage de pou- 
voir admettre du CLirmin d’indigo dans leur composition, 
ce qui ne se fait pas bien avec les encres en poudre, k 
cause de la nature pEteuse du carmin d’lndigo. 
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Xjnoreen tabic ttes^ au clirome. 

1 Extrait de bois de Campeche 500 

Chromate simple de potasse i 
AIud 10 

Gomme ^0 

Cestablcttes donnentde Tencre violette; onenipJoic aussi 
peu d’eau que possible et seulement ce qu’il en faut pour 
produire un mdlaDge intime des substances. 

2 Extrait de bois de Campeche 100 

Chromate simple de potasse 1 

Gomme 10 

Garmin d’lndigo 5 

Ccs tablettes donnent une belle encre, bleue de prime 
abord, mais qui devzent bientdt d’un noir foncd. 


SlQOxre en tablettes, a I'extrait de cliaiaigiiier. 
Extrait d*6corces demarronsd’Iude 400 


Vitriol de fer 40 

Alun 2 

Gomme 5 

Garmin d’indigo 8 


L extrait de chd,taignier se prepare en faisant boiiillir 
1 enveloppe verte des marronsd’Indeou de jeunes branches 
de marronnier, et en ^vaporant Ja decoction juequ’A ce 
qu’elle ait acquis une consistance pAteuse. 



CHAPITRE XVI 


AGICNTS DR CONSERVATION DE l’kNCRE. 


Autrefois, on considdrait la moisissure desencres comme 
un inconvenient aussi inevitable que naturel. 

Gependant, k la production de moisissures k la surface 
de Tencre se rattachent de nombreux phenomenes, nui- 
sibles k la qualite de cette derniere. 

Avec beaucoup d’encres, particulierement celles aux- 
quelles on a ajoute, pour leur donner un certain bril- 
lant, une quantite plus ou moina grande de sucre au lieu 
de gomme, on voit se produire le phenomene de la 
graisse ; Tencre devient bient6t si epaisse qu’elle forme 
de longs flls apres la plume et il devient compietement 
impossible d'ecrire avec elle. La cause de ce phenomene 
est une sorte particuUere de fermentation du sucre, ap 
peiee fermentation muqueuse. 

On peut, le plus souvent, suppnmer cette fermentation, 
lorsqu'elle se produit dans une encre, en ajoutant k celle- 
ci un extrait de noix de galle nouvellement prepare et en 
agitant le melange dans une grande bouteille. Au bout de 
quelque temps, il se forme un precipite glaireuxj de cou- 
leur noire, et le liquide, qui couvre ce precipite, est de I’en- 
cre noire dont on peut de nouveau faire usage. 



166 PABBIOATJON DBS ENOEES 

La constitution des encres est altdr^e plus profond4ment 
encore par les fermentations qm produisent de Tacjde lac- 
tique et d^truisent graduellement Je pnncipe colorant des 
encres. Si l*on remarque que ces encres ont uae saveur 
fortement acide, produite par la presence de Tacide lacti- 
que, et en m^me temps que la coloration de Tencre devient 
plus claire, c^est un signe que Tencre sera bi0nt6l inutili- 
sable. On peut cependant sauver encore le produit en y 
ajoutant quelques morceauxde fer brillant, des clous, par 
exemple ; on fait bouillir le tout et les germes de fermen- 
tation sont tu<58, en m&me temps que racidelacLique de- 
vient inerte. 

Le signe de decomposition, qui se manifeste le plus sou- 
vent sur les diverses encres, est Ja moisissure. L^encre se 
recouvre d’unepeau 6paisse et corame feutrde, de couleur 
gris verdAtre qui, si souvent qu'on puisse I’enlever^ se re- 
nouveJle toujours et avec une telle 'fJlpidite que, clans lo 
cours d’une nuit, la surface de i’encre est enti6reruent re- 
couverte de moisissures. 

On peut emp4cher, enpartie, cetteapparence d^sagrenble 
de Tencre en jetant celJe que contient I'encrier et en met- 
tant celui-ci dans Teau bomllante, ce qui fait p^rir les 
germes de moisissures qui peuvent y adherer. Ge moyen 
ne procure cependant, qu'un remade momentan^ ; quand 
on met de nouvelle encre dans Tencrier, si elle y reste 
exposde 4 fair, radme pendant peu de temps, elle prend, 
de nouveau, les germes de moisissures que fair contient et 
ces germes forment tr^s promptement d’^paisses v6gela- 
tions de moisissures, dont toute ia surface de Tencre est 
recouverte. 

On a fait, dans le but de preserver f encre de Ja decom- 
position, de nombreux essais, qui ont 4t6 infructueux ; ce 
Q est que tout r^cemment que nous avons appris k mieux 
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connaltre certains corps oapables d’empdcher absoluraent 
la formation de la moisissure. 

Du vitriol de fer, qui se Irouve daosuneencpe, en quan- 
tity plus grande qu’il n’en faut pour produire avec la ma- 
nure tannante la combinaisoD color^e en noir, possMe, il 
est vrai, une action favorable au point de vue de la con- 
servation de I’encre ; mais, Texc^s de vitriol de fer ainsi 
ajouty a, outre son prix relativement yiev^, I’inconvy- 
nient de produire peu k peu dans Pencre un dyp6t assez 
fort et un ydaircissement de la couleur. 

L addition d’alun, corps qui s’est aussi montrd contraire 
au dyveloppement des v^gyiaux de la moisissure, donne, 
il est vrai, de tr^s bons rysultats au point de vue de la 
conservation de Pencre ; cependantjce sel entralne plusieurs 
inconv6nients. 

L’alun est un produit cher, qui possyde des propridtys 
acides et qui, en consequence, agit assez fortement sur les 
plumes d’acier ; si Pencre contieut certaines matidres co- 
lorantes organiques et n'est pas assez acide, il s’ensypare, 
par la suite da temps, des combinaisons de la mati^re co- 
lorante avec Palumine qui rendent Pencre moins fluide et, 
en m^me temps, produisent un ydaircissement de sa cou- 
leur. Ge phynom^ne peut s'observer tr^s nettement sur les 
encres qui contiennent k la fois de Pextrait de Gampycbe 
et de Palun. 

On a observd que les encres d'alizarine, dans la fabrica- 
tion desquelles on emploie du vinaigre ordinaire, sont 
trys facilement sujettes k la formation de la moisissure ; 
tandis que celles pr6paryes k Paide du vinaigre de bois 
possydent une rysistance singuliyrement grande et, k pro- 
prement parler, ne sont jamais exposyes k moisir. 

La cause de ce phynomyne, certainement bizarre, est 
aue le vinaigre de hois pnntiAnt pnnafjimmfint nno 
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quantity d’acide phenique, c’est-i-dire iin corps qui, 
m^me en quantites excessivement faibles, a sur les orga- 
nismes une action extr^mement d^ldt^re et, par suite, em- 
p6che, autant qu’il est possible, le ddveloppement des v6- 
g^taux de la moisissure. 

Au lieu d’employer du vinaigre de bois brut, il est prd- 
f^rable d’ajouter k I’encre, comme agent de conservation, 
une quantity irks minime d’acide phenique. On peut ac* 
tuellement se procurer, dans le commerce, I’acide ph^ni- 
que, a I'dtat de puret4 et k bas prix, sous forme do masse 
blanche cristalline ; il suffit d’en ajouter un millifime et 
mkme moins pour conserver parfaiteinent Tencre. 

L’acidephSnique possMe pourtantune odeur de fumee 
irks p6nStrante et tr^s distinctement perceptible, lors 
m^me que I'acide est k un 6tat de trSs grande dilution ; c’est 
k cela qu’il faut attribuer que telle encre, excellente, no 
plait pas. 

Nous poss^dons dans I’acide salicylique cristallisd et 
compl^tement inodoreun excellent agent de conservation, 
sans aucune action nuisible surTorganisme humain et que 
nous ne pouvcns recommander assez chaudement aux 
fabncants d'encre. D’apres nos experiences, 10 k 20 gram- 
mes d’acide salicylique sufflsent parfaitement pour con- 
server, d'une maniere durable, cent litres d’encre, m^me 
lorsque celle-ci est d’une composition tr^s facilement al- 
terable. L’action de Pacide salicylique est, ainsi que nous 
avons pu nous en convaincre, si energiqtie qu’il sufQt de 
mettre une fois pour toutes dans Tencrier une tr^s petite 
quantity d’acide salicylique pour empecher k tout jamais 
la possibilite de la production des moisissures. 

On peut employer I’acide salicylique dissous dans un 
peu d’esprit-dfr-vin ou mkms jeter un peu d’acide solide 
dani I’encre. 
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L’acide bonque ne m^rite pas moins d’etre recommandd 
>mme agent de conservation : il se prfaente, dans le com- 
erce, sous forme de cristaux ayant Taspect brillant de la 
Lcre, et qui se dissolvent facilement dans Teau chaude 
ais difficilement dans Teau froide, II faut peine un mil- ' 
jme en poids de ce corps pour empficher la production 
5 la moississure dans Pencre. La meiUeure mani^re d'em- 
oyer Tacide borique pour la conservation de I’encre est 
i reinplir un sac de toile de la quantity convenable d’a- 
ie borique, par exemple 100 grammes poui 100 litres 
BQcre, et de le suspendre dans le hquide ; Tacide se dis- 
ut peu h peu dans celui-ci. 

Beaucoup d’agents de conservation, comme par exemple 
sublime corrosif^recommande iiplusieurs reprises, nous 
^raissent tr^s mal choisis. Le sublira6 corrosif, en effet, 
t un corps non seulement tr^s v^n^neux, mais aussi tr5s 
dteux ; or, nous avons dans Tacide salyciliqne un corps 
me innocuite complete, applicable entoutescirconstances, 
bien sup^rieur au sublim^ comme agent de consei’vation. 
Les huiles essentielles,en gSndral, etsurtout Tessence de 
rofle, possddent aussi des proprietSsconservatrices ; c’est 
ur cela que nous trouvons, dans maintes recetles d'en- 
3Sj quelques gouttes d’esseoce de girofle ou quelques 
>us de girofle. 

L’encre, conservde aumoyen de cettehuile volatile, pos- 
le aussi, cela se comprend, Todeur propre k I’essence 
girofle, odeur qui, pour certaines p 0 rsonnes,n’est nulle- 
mt agrfiable, D’autre part, Taction conservatrice de 
ssence de girofle ne dure qu’un certain temps. Si Tenere 
; vieille et surtout si ellea 6t6 exposes i Tair, pendant 
filque temps, Tessence de girofle commence k se r^sini* 
r et perd complctement son action conservatrice. 
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Si nous passons rapidement en revue les agents de con- 
servation de I’encre, nous arrivons a celt© conclusion qua 
les acides salicylique et borique doivent ^tre d^sign^s, 
entre tous, comme ceux dont Temploi offre les plus grands 
avantages. Ils devraient^ par suite, devenir d’un usage 
g6n^ral. 
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MODIFICATION DIS l’eNCRE DES £CRrJ’S CONSEUVfiS LONGTEMPS. 
MANifeRE DE RENDRE L1S1BLE3 LES fiCRlTURES EFFAC^KS. 


Les agcnls de conservation. indiqinSs dans le chapitre 
cjui pr^cMe, ne sont en usage que depuis peu de temps; 
nous ne pouvons done porter un jugement sur la mani^re 
dont S 0 coraporteront les Merits tracds avec les encres nou- 
voiles et devons nous borner h d^crire les r^sultats don- 
nds par les anciennes sortes d’encre, enti^reraent compo- 
sdes de mati^re tannante et de vitriol de fer. 

Un dcrit, conserve dans un endroit parfaitement sec et 
tout k fait exempt de moisissuros, pent, m^mesi plusieurs 
siftcles se sont 4couMs depuis qu’il a 6t6 trac6, presenter 
cependant des caract^res d’un beau noir^ comme certains 
documents le monLrent avec dvidence. 

Ces deux conditions ne sont pourtant riSunios que tr^s 
rarement; il est, en effet, tr^s difficile d’6viter I’humiditd 
et les Merits les mieux conserves montrenl eux-mdmes, si 
on les examine au microscope, des spores (c’est-ai-dire des 
germes) de v6g6taux de la moisissure ; pour peu que r6tat 
d’humidit6 du papier ou du parchemin augmente,ces ger- 
mes se ddvelopperont et T^enture sera bientfit effac^e. 

Onand un 6crit se dfitruit nar rhutnidite ou la moisis- 
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sure^ ou les deux causes simultan^ment, la couleur noire 
de I’encre diaparatt peu h. peu en formant une place brune 
qui doit par passer tout k fait k la couleur de rouille. 
L’encre est dks lors compl^tement d^truite et l’4criture, 
couleur de rouille, ne se compose plus que d*un sel de fer 
(sulfate basique d oxyde de fer). Si le papier est p6n6trd 
d’liumidit^, et cela k plusieurs reprises, les traits, cou- 
leur de rouille, deviennent de plus en plus pftles et finale- 
ment tout k fait lUiaibles. 

Pour faire reparaltre F6crilure effacde d'un ancien docu- 
ment, on doit op^rer avec le plus grand soin ; car, si Ton 
emploie sans precaution les agents chimiques, il pent ar- 
river que les traits de P6criture, au lieu de reparaltre, 
s’effacent compietement et nepuissent plus redevenir visi- 
bles, quel que soit le moyen dont on se serve. 

Un des meilleurs moyens de rendre de nouveau Iisibles 
les ecritures trac^es A Tencre au vitriol de fer, et pfi-lies au 
point qu’on ne puisse plus les ddchiffrer, consiste k trans- 
former en sulfure le sel de fer adherent au papier. Le sul- 
^fure de fer dtant de couleur noire, les caract^res de Tdcri- 
lure reparaissent avec une coloration intense. 

Ge procM4, toutefois, n’est convenable que pour rendre 
I’dcriture lisible, et son effet n'estpas durable; en quel- 
quee heures, souvent m^me en une deml-heure, T^criture 
disparait de nouveau, parce que le sulfure de fer s’oxyde 
k I’air et se transforme en sulfate d’oxyde de fer, couleur 
de rouille. 

A la suite de nombreux essais, nous sommes arrive 
modifier ce procddd de mani^re k pouvoir conserver les 
trails d’^criture reeonstituds, pendant quelques jours au 
moins, de sorte qu’on peut, en cas de besoin, recopier 
r^criture. Nous nous servons, dans ce but, d’une bolte en 
carton, ay ant environ 10 centimetres de hanipnrAf 
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longueur et la largeur sont d^terminSes par les dimen- 
)ns de l*6crit. La bolte est ouverte par le haut et peut 
fermer au moyen d'une feuille de verre ; k moiti4 de sa 
uteur, est uu cadre sur lequel est tendu un r^seau 
dls fins et blaucs, de sole ou de coton* 

On place sur le fond de la bolte deux soucoupes en por- 
iaine, dans lesquelles on verse da sulfure d’ammonium 
jni : on met le cadre en place, et, sur le r&eau, P^crit 
e Pon veut rendre lisible, puis on recouvre la bolte 
ec la feuille de verre. Avant de mettre P^crit dans la 
Ite, on passe pnr-dessus une Sponge trempfie dans Peau 
jtill4e, de mani^re que loutle papier paraisse p6ndtr6 par 
umidit6, sana cepeadant 6tre tremp6. Les feuilles de 
pier, qui portent de P^cnture desdeux c6t6s,ne doivent 
nc pas ^tre humect^es au point que Pdcriture traverse, 
st-^-dire soit visible sur les deux c6t^8 du papier. 

Le sulfure jaune d’ammonium se trouve chez tous les 
Lfchands de produits cbimiques et on peut le preparer 
-m(ime en faisant passer do Phydrog^ne sulfure dans de 
mmoniaque liquid© (alcali volatil du commerce). L’hy- 
Dg^ne sulfurd so produit en traitant du sulfure de fer 
r Pacide sulfunque. On fait passer Phydrog^ne sulfur6 
QS Pammoniaque jusqu’^i ce que le liquide devienne 
me , on laisse alors ce deimier dans une bouteille bien 
lichee, pendant quelques jours, en Pexposant k la 
ni6re, ce qui rend sa couleur jaune plus fonc^e. 

Peu de temps apr^s que Pon a exposd P4criture k Pac- 
n de la vapeur de sulfure d’ammonium, les caract^res 
nmencent d. se colorer ; ils passent d’abord au brun, 
is au noir. En laissant sojourner P^crit dans la bolte 
m6e par la feuille de verre, on obtient une coloration 
ense, parce que Poxydation du sulfure de fer est emp^- 
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ch4e par le d^gagemeni continue! des vapeurs de sulfure 
d’ammonmm , on peut copier Tficriture a son aise. 

S'il s’agit de photographier Tdcnture reconstitute, on 
presse le papier entre deux glaces et Ton en prend la pho- 
tographic avec la mtme facility. 

Dans beaucoup de cas^ on peut rttablir, d’une manitre 
durable, les Ventures effactes ; nous y sommes souvent 
parvenu en employant le proetdt suivant. 

On plonge Tecnt dans un liquide compost d'une partie 
en poids d’acide chlorhydrique chimiquement pur et de 
cent parties, en poids, d*eau distillte ; Timmersion ne doit 
durer qu’un moment, assez pour humecter la surface du 
papier. Uacide chlorhydrique emplo^^t doit ttre absolu- 
ment exempt de fer. 

Le papier humecte est stchd presque coraplttement h 
lair, puis saupoudre uniformement de cyanurejaune de 
potassium, aussi finement pulvtrist qua possible, et dont 
on a rempli une poudritre. On recouvre ensuite le tout 
d’une feuilie de verre et on charge Idgtrement. Au bout 
de quelques heures, on enltve la feuilie de verre, on fait 
stcher complttement le papier et Ton balaie la poudre de 
cyanure au moyen d’un pinceau fin. 

Sr le papier, quand on I'a saupoudrt de cyanure jaune, 
posstdait le degrt d’humiditt convenable, Ics traits de 
rtcriture apparaissent avec une belle couleur bleue. 

Cela tient ce que le cyanure de potassium, en agissant 
sur le sel de fer, rendu iinpeu soluble par Tacide chlorhy- 
drique, a formt un compost de couleur bleue : le bleu 
de Prusse que Pon connalt. 

L’acide chlorhydrique, si minime qu’en soitlaquantitt, 
flnirait par dttruire le papier auquel il adhtre ; on doit 
done I'tliminer au moyen d’un lavage soignt. On doit, 

DOUr rnmmaTiArt*v «* 
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TeSjSurune solution de deux parties enpoids de cristaiix 
soude dans cent parties d’eau distill6e ; puis, on lefait 
ter de m^me plusieurs fois sur de I'eau pure, constam- 
it renouvel^e, et on le s^che d^finitivement. 

, ’Venture, rendue visible de cette maniSre,est d*une belle 
leur bleu fonc6 et persistante ; cependant, elle ne 
t pas 6tre trop expos6e k la lumidre qui la pAlirait 
iserv^e dans l’obscurit6, elle ne subit aucun change- 
it. 

iCS Ventures sur parchemin sont beaucoup plus diffi- 
6 k rdtablir, quand elles se sont efTaedes, que celles 
^^es sur du papier. 

lela tient k ce que le parchemin, par suite de son mode 
preparation, contient diverses mati^res qui, sous I’ln- 
nce des agents chimiques, peuvent se transformer elles- 
nes en composes color^s. 

I’apr&s le proc6de propose par Moride^ ii convicnt dc 
e treraper le parchemin dans Teau distill6e jusqu’it ce 
il soit renfl^ ; il faut alors s’absteiur de le toucher. Lo 
chemin gonfl^ est 6goutt6, puis tremp(S, pendant cinq 
)ndes, dans une solution d'une partie enpoids d’acide 
lique dans cent parties d’eau distillde ; on Tarrose en- 
,e avec de I’eau pure et on le met dans une solution 
ae partie d’acide gallique dans cent parties d’eau ; il y 
.e jusqu’i ce que les caract6res d’^criture soient deve- 
distincts. Ce moment arriv6, on lave parfailement le 
chemin en le faisant baigner, k plusieurs reprises, dans 
I’eau distill6e et on le siliche aussi proraptement que 
Bible, entre des feuilles de papier buvard. 
bici la reaction chimique quise produit quand on em- 
ie le proc6d4 ci-dessus : I’acide oxalique rend soluble 
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se combine avec le fer en donnant un composfi de coulei 

noire. 

Malheureusement, la substance du parchemin 
contient frdquemment assez de fer pour que le traitemer 
par Tacide gallique donne an parchemin une coiileur t 
fonc6e qu’on ne peut plus y disliiiguor les traits de T^cri 
ture ; si le parchemin est d6j4 fortement altdre, le traite 
ment ^ J’acide gallique Je brunit rnpidement et I'on D' 
peut distinguer nettement les caract^res qu’il porte qu'^ 
Ja condition de mod^rerle plus possible Taction des agenti 
chimiques. On se sert alors de solutions encore plu! 
^tendues et Ton r^p6te la s^rie des operations autantde foil 
que cela est n^cessaire. 

Le traitementpar Tacide oxalique exige la plus grande 
attention; en effet, ainsi que nous Tavons indiqu4 pr4c6- 
derament, Temploi de Tacide oxalique a pour but la pro- 
duction d’un sel soluble ; une action trop prolong^e de cet 
acide dissoudrait compl^tement tout le set de fer exislant 
et, au lieu de rendre T4criture plus nette, donnerait le r^ 
sultat complement oppos6. 

Quand on revolt, pour les rendre lisibles, desdocuments 
cotiteux, il est partLculiementconvenable, de ne pasop^- 
rer k la fois sur toute T^criture, mais d’en trailer seule- 
ment une petite partie ; on voit alors, d’apr^s la mani^re 
dont cette partie se comporte en presence des r^actifs, jus- 
qu’^i quel point on peut aller dans Temploi des agents chi- 
miques. 

Nous avons essay^ d’exposer de vieux parchemins aux 
vapeurs d’acide ac6tique, deles laissers^cheretde les^len- 
dre ensuite sur une feuille^ de verre, puis de les arroser 
avec une solution d’acide gallique : nous avons, dans tons 
les cas, obtenu des r^suitals au moins 4gaux k ceux obte- 
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traitement, le parchemin doit 6galement ^tro gonfl6 Teau. 
A ce mode de gonflement ii faut eocore pr6fdrer le traite- 
raent par la vapeur d'eau bouillante, parce que le parche- 
min s’alt^re souvent, lorsqu*on le fait tremper dansl’eau, 
pendant un temps prolongs. 
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EWCHES DK CODLEUR (COULEDRS ARTIFICIELLEs). 


Parmi tous les liquides servant k T^criture, les encrcs 
noires occupent la place pr^eminente, comme celies dont 
Pusageest le plusfrdquent, cependant, le public demande 
aussi des encres d'autrescouJeurs. Cela tient, en parlie, au 
besom defaire ressortir particuli^rement, par la couleiir, 
certaines parties de recriLure, rn parLie, egalement, k la 
mode et au caprice des consommateurs, dont certains prd- 
f^rent k I’encre noire, malgre sa neltet^, une encre de cou- 
leurbleuej violette, veite, etc. 

Au point oii en est actuellement la chimie, il n’est pas 
difficile de fabriquer, pour lesicrivains, des liquides d’une 
couleurquelconque. Nous connaissons, en effet, des encres 
de toutes les couleurs possibles. Depuis que tout le monde 
connaltles couleurs, diles d’aniline, on peut fabriquer, par 
exemple, des encres violettes ou vertes, de la manicure la 
plus simple ; il suffit, pour cela, de dissoudre la couleur 
d'aniline convenable. 

Les couleurs artificielles permettent de fabriquer aisc- 
ment les encres. Mais, les encres ainsi obtenues sont plut6t 
des encres de fantaisie, car les encres courantes sont k base 
de tamn ou de Campeche. Les couleurs artificielles ne 
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sont pas assez solides. On les reserve, en g4n4ral| pour les 
encres de couleurs. 

io Encres peu communicatives . 

Encre noire, 

Eau 95 litres 

Noir de phenol B 2 kg. 

Sucre 2 — 

Phenol 100 grammes. 

Acide sulfurique i 66° B. . . . 50 — 

On porte I’^bullition jusqu’^i ce que tout le colorant 
soit dissous. On met de suite en bouteilles. Cette encre ne 
se conserve pas longtemps. 

Encre hleue, 

Eau. . . 97 litres 

Bleu de resorcine M 500 grammes. 

Sucre 2 kg. 

Acide oxalique 100 grammes. 

Encre d’un bleu noir, coulant bien^ mais encrassant la 
plume. 

Encre molette. 

Eau 98 litres 

Violet demdthyle 3B 1 kg. 

Sucre 1 — 

Acide oxalique 200 grammes. 

Encre hleue de fantaisie, 

Eau 98 litres 

Sucre 2 kg. 

Acide oxalique 300 — 

Bleu de r^sorcine M 600 grammes. 

Essence de patchouli 1 d, 10 erouttes 
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Encre de fafdazsie violeiie. 


Eau 

Sucre 

Violet 3 B. . 

Acide ac6tique . . . 
Essence de patchouli/ 


98 litres 
2 kg 

600 grammes. 
600 — 

1 5, 40 gouttes 


Encre rouge. 

Eau 100 litres 

Sucre 3 kg. 

EosineA. . . .... 4,5 — 


Encre ormgie. 


Eau 400 litres 

Sucre 3 kg. 


Orang6 d'aniline 4,6 


2o Enures communicatives. 


Encre violette, 

Eau 

Violet m6thyle 3 B 

Sucre 

Acide oxalique 

Ejicre bleue. 

Eau 

Bleu de rfeorcine M 

Sucre 

Acide oxalique. 

Enci'e rouge. 


94 litres 
2 kg. 

4 — 

200 grammes. 


95 litres 
4 kg. 

4 — 

200 grammes. 


Eau. . . 
Eosine A 
Sucre. . 


400 litres 
2,6 kg. 
3 — 
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Extraits d' meres gaUiques, 
Encre noire-hUue 


Tanin oxyd6 60 gr. 

Sulfate deperosLyde defer deshy drat6. 40 — 

Bleu de phdnol 3F 3 — 

Sucre 20 — 

Acidesalicylique 4 — 

Ces aubstatuies sont r^duites k part en poudre ; on les 
mdlange bien intimement et on les conserve dans des fla- 
cons bien bouch6s. 

Pour obtenir des encres avec teintes diffdrentes, on rem- 
place le bleu de ph6nol par ; 

1,B gr. de bleu de ph6nol et 2gr. de ponceau R,R. pour 
Tencre noire^violette, 

5 gr. de ponceau R. R. pour I’encre noire-rouge, 

6 gr. de vert d’ aniline B pour I’encre noh'e-verte, 

1.5 gr. de bleu de phdnol 3 F et 2,5 gr. de vert d’anilme 
D pour I’encre noire, hleue-verte, 

8 gr. de noir de phdnol B, pour T encre noire-noire. 


%o Emcres gaUiques communicatives 


Tanin oxyd6 75 gr 

Sulfate ferreux dessechS 40 — 

Sucre 40 — 

Bleu depbdnol 3F 3 — 

Acide salicvlique 1 — 
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3° Extraits ^(mr encres communicatives au Campkhe, 
Encre rouge. 

Extrait sec de Campeche 100 gr. 

Sulfate d’alumine 40 — 

Oxalate neutre de potasse 40 — 

Bisulfate de potasse 20 — 

Bichromate de potasse 3 — 

Acide salicyliqiie 4 — 

Encre violetie, 

Extrait sec de Campeche 100 gr. 

Sulfate d'alumine 40 — 

Oxalate neutre de potasse 10 — 

Bisulfate de potasse 5 — 

Bichromate de potasse 5 ^ 

4° Extraits pour encres d' aniline 

Encre noircy non commiinicaim. 

Noird’aniline E 20 gr. 

Sucre 20 — 

Bisulfate de potasse i — 

Encre bleuCy non communicative. 

Bleu de r^sorcine M 6 gi\ 

Sucre 20 — 

Acide oxalique 4 — 

Encre violeUe^ non communicative, 

Violet de m^tyle 3 B 10 gr. 

Sucre 40 

Acide oxalique 2 « 
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Encre rouge, non communicative 

Eosine . 12 — 

Sucre 30 — 

Encre violette a copier, 

Violet de m6thyle 3 B 20 gr. 

Sucre ' 10 — 

Acide oxalique 2 — 

Encre bleue ii copter . 

Bleu de rdsorcine M 10 gr. 

Sucre 10 — 

Acide oxalique 2 — 

Encre 7'ouge a copter. 

Eosine 25 — 

Sucre 3 — 


Ges extraits d’encre, pour s'en servir, doivent 4tre dis- 
Bous dans Teau bouillante, laissfis refroidir, et abandonnds 
deSSblOjours dans un local frais, d6cant6s, et mis en 
bouteilles pour I’usage. 

Encre rouge ou carmin 


Eau 65 litres 

Solution de gomme arabique 15 kg, 

Ammoniaque 20 — 

Carmin de cochenille 2 — 

Carbonate d’ammoniaque 2 — 


Elle se conserve dans des flacons bien bouch6s, 
Encre rouge h la cochenille. 

On fait dig6rer, pendant trois jours : 


Eau 100 litres 

Carbonate de potasse 10 kg. 

Cochenille en poudre 5 — 
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Au lieu decouleurs d’ aniline, on peut aussi employer di- 
vers produits chimiques pour donner aux encres toutes 
les couleurs possibles. Certaines eocres de couleur sont as- 
sez gotiUes pour 6tre souvent demand^es ; mais, ilest bon 
de faire remarquer ici qu’aucune de ces encres, — Pex- 
ceptioD peut-^tre de la veritable encre au cannin d'lndigo 
— ne peut lutter avec les encres Doires,sous le rapport de 
la resistance ; beau coup d’entre el les montrent, peu de mois 
apr^s queTdcriture a 6td tracde, une decoloration pronon- 
c6e des caract^res. Les documents, pour lesquels on ddsire 
une longue durfie de I’ficriture, doivent dene toujours ^tre 
Merits uniquement avec une bonne encre noire. 

Dans le chapitre suiVjiant,nous t*illons donner la mdthode 
de fabrication de diverses encres de couleur; nous r6um- 
rons les encres de rndme couleur. 
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ENGRES ROUGES 


Pour fabriquer des encres rouges, on se sert principa- 
lement du bois rouge, dela cochenille et aussi, depuis quel- 
ques anuses, d’unproduitchimique, bien connu sous lenom 
de rouge d’aniline ou de fuchsme. Ge dernier produit se 
trouve toujours dans le commerce avec une quality conve- 
nable; mais,il existe plusieurs qualit^s de bois de Brdsil et 
de cochenille ; aussi, est-il important de choisir, dans ces 
mati^res premieres, les qualit^squi donnent la mati^re co- 
lorante la plus belle. Cette raison nous engage k donner 
ci-apr^s les caract^res de ces deux marchandises. 


Sols rouge. 


Le bois de Brasil ou de Fernambouc provient d’un arbre 
originaire de TAm^rique tropicale et particuli^rement du 
Brasil, le Caesalpinia echmata. (Le Brfisil lui-m6me doit 
son nom k Taspect du bois de cet arbre : en langue portu- 
gaise, brasil signlhe charbon ardent). Le bois,r4cemment 
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coup6, est de couleur rouge claire et devient d’un roiig( 
plus fonc6 quand il est expos6 4 Fair. 

Dans le commerce, on distingue plusieurs sortes de cc 
bois ; celle dfisignde sous le nom de bois de Pernambouc 
est la meilleure et la plus riche en matiSre colorantc ; les 
qualites secondaires sont les bois de-Sapan, de JamaTque, 
le br6sillet et le bois de Bahama. 

Le bois rouge contient une matiSre colorante soluble 
dans Teau, formant a vec les sels d’alumine (alun) etd’6tain 
des composes d'une tr^s belle couleur rouge vif, et par 
suite, aussi fr^quemment employee en teinture que dans 
la fabrication des encres, bien que les couleurs produites 
par cette matiSre ne soient pas, d, beaucoup pr5s, compa- 
rables d. celJes que Ton peut obtenir de la cochenille, ma- 
ti^re beaucoup plus cotiteuse, il est vrai. 


CocheniUe, 


La mati^re colorante, que Ton troiive sous ce nom, dans 
le commerce, se compose du corps dessecho d’unc va- 
ri6t6 de coccus qui vit sur le cactus nopal. Primitivement 
originaire du Mexique, cet insecte et la plante qui lenour- 
rit ont6t6 transport's dans d’autres pays tropicaur et, ac- 
tuellement, presqpie tous les pays de ce genre produisent 
de grandes quantit6s de cochenille. 

L’lnsecte dess6ch6 se presents sous forme de grains d*un 
gris argent^, de lagrosseur d’un grain de millet et sur les- 
quels on peut facilement distinguer k la loupe diversci 
parties du corps. 

La cochenille d’un gris argent est la meilleure ; quand 
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on la broie, elle donne une poudre d’uo rouge brun ; la 
cochenille noire est moins bonne. Qiiand on achate de la 
cochenille^ il faxitbeaucoup d'habitude pour reconnallrela 
marchandise , carles falsifications lesplus^hont^es s*exer- 
cent souvent sur ce cofiteux article de commerce. 

II n’est pas rare que do la cochenille, dont lamati^reco- 
loraute a 4td extraite en majeure parLie, soit remise dans 
le commerce comme marchandise fralche; on a m^me vu, 
dans certains cas, mettre dans le commerce une pr^tendue 
cochenille imitde ft, faire illusion au moyen d’une pft,te de 
farine, raise en grains et coloree avec de la cochenille. 

D est facile d’dprouver la qualitd de la cochenille en 
broyant cette mati^re et en arrosant la poudre avec de 
Pammoniaque (alcali volatil) ^ la v(5ritable cochenille, de 
bonne quality, doitdonner aussitbt une solution de la ma- 
tiftre colorante d’une teinte rouge vif. 

Avant que Ton conntlt les couleurs d’anilinej lea eucres 
rougeSjpr6par4es ft, Taide de la raatiftre colorante contenue 
dans la cochenille, fttaient lea plus belles ; actuellementjles 
encres d’anilme leur disputeot la superiority. 


finer es au bois rouge, 
Encre rouge au bois de Brftsii. 


Bois de Fernarabouc 

280 

Sel d’ytain 

10 

Gomme 

20 

Eau 

3500 


On met le bois de Fernarabouc, rftduit en copeaux trfts 
fins, dans un pot de ffhandp rnnn/»if<5 - 
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et Ton fait bouillir fortement pendrmt environ une heure, 
le liquide color6 en rouge est en«5uite d^c .ntd. En mdine 
temps, on dissout le sel d’6tain dans une petite quantity 
d’eaa ; si la solution est trouble, ce qui tient h. la presence 
d’un sediment dit basique, on j ajoute qiiHques gouttes 
d’acide hydrochlonque et on la fait bouillir ; elle s'eclair- 
cit aussil6t 

Dans la decoction, tir^e k clair, du bois de Fernambouc 
on dissout d'abord la gomnie puis on ajoute la boluLion 
de sel d’(^tain. L encre est d^s lors pr^te et, si cela est nk- 
cessaire, on la concentre par Evaporation jusqu’^t ce qu’en 
I’essayant k FEcriture on obtienne des caractEres colores 
en rouge avec TintensitE que Ton dEsire 

Le sel d'Etain forme avec la matiEre colorante une com- 
binaison d un beau rouge, appelEe laque^ qui se dissout 
dans la liqueur. Si Ton emploie un excEs de sel d’Etain, 
une partie de la laque se sEpare sous forme d'une masse 
floconneuse d une belle nuance rouge. 


Slncre au bois de Fernambouo. 


Bois de Fernambouc 

80 

Alun 

20 

Gomme 

20 

Eau 

600 


L’alun (c'est-iV-direl’ahiminr ron!enuGdansl’alun)forme, 
comme le sel d’Etam, avec la matiere colorante du bois 
rouge, une laque d’une belle couleur rouge. La maniEre 
de prEparer cette encre diffEre peu de cede employEe pour 
la fabrication de I’encre au bois de BrEsil. Comme dans la 
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fabrication de celle-ci, on prepare une decoction du bois 
rouge, on la d'^'cnute, eJ on Ja chauffe jusqu’^i rdbullition ; 
dans le liquide bouillant, on ajoute simultan^meniralun 
finement pulv^ris^ et la gorame Cette encre pr^sente assez 
sonventnne coloration tirant fortement au violet; mais,on 
(5vite simplement cet inconvenient en ajoutant pen ^ peu 
k Tencre en ebullition de petites quantites d’acide tartri- 
que finement pulverise, jusqu’e, ce que Ton ait obtenu la 
nuance desiree. Apres chaque addition d’acide tartnque, 
on fait bouillir, pendant qnelques minutes, on agiteforte- 
raent et Ton fait un essai d’ecriture 


lExLore a I’extrait de tois du Brasil, 
Extrait de bois de Fernambouc 15 


Alun 3 

Sel d’eiain 2 

Acide tartrique * 2 

Eau 120 


L’extrait de Fernambouc se presente, dans le commerce, 
comme celui de Campeche, en masses solides ; en le dissol- 
vant dans Teau, on obtient une solution d’un beau rouge 
qui, comme la decoction de bois rouge recemment pre- 
pares, pent immediatement s’employer k la fabrication des 
encres. L'emploi de rextraitpresenteTavantage que la fa- 
brication de Tencre occasionne peu de peine et que, sans 
etre oblige de faire bouillir la solution, on peut la con- 
centrer pouren faire une encre assez fonceede temte. 

Les encres, preparees avec le bois rouge ou son extrait, 
sont tres belles, k la verite, mais ne peuvent se comparer 



180 


FABRICATION BES ENGRBS 


auxencres la cocheDille ou au carmin; dans ces der- 
ni^res ann6es, on les a prcsque compl^tement remplact^es 
paries encres k la cochenille et au rouge d’aniline. 


Snores ^ la coclienlUe et au carmin. 


On peut, il est vraij preparer directement avec la coche- 
nille des encres qui sont d'une grande beaut4 et d’une 
teinte tr^s vive , mais c’est toujours par Teraploi, du car- 
min que Ton obtient le plus beau produit ; aussi, devons- 
nous instamment recommander aux fabricants,qui veulent 
preparer un produit rdellement impossible k surpasser, 
de ne pas reculer devant la peine n^cessaire pour fabri- 
quer du carmin. 

Le travail employ^ en plus pour fabriqiier le carmin, 
est largement payd par la quality sup^neure de Tencre 
obtenue et par la diminution relative de la peine ndces- 
saire pour fabnquer cette encre. 


Pr^peiratlon du oarmln. 


On pulverise aussi finement que possible de la coche- 
niUe gris argent de belle quality et on la fait bouillir, pen- 
dant trois heures, avec de i’eau ; pendant que la liqueur 
rouge obtenue est encore chaude, on la fait passer tr^s ra- 
pidement k travers une 6paisse toile,tendue sur un chassis 
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a filtrer, et on la recaeille, apr^s sa filtration, dans un 
second recipient oil on la fait de nouveau chauffer 
jusqu*^ r^bullition; on ajoute alors certaines substances, 
propres k former une laque avec la couleur. 

11 existe d’innombrables recettes permettant de fabriquer 
de bon carmin ; cependant, il en est que Ton na pent re- 
commander parce qu’elles donnent un produit dont la cou- 
leur manque de vivacitd. 

Nous avons trouv4 que la meilleure mani^re d*op6rer 
consists k employer en m6me temps du sel d*4tain et de 
Talun et, si cela est necessaire, k aviver encore la couleur 
en ajoutant, avec de tr^sgrandes precautions, une tr^s pe- 
tite quantity d’acide chlorhydrique, que Ton doit verser 
goutte ^Lgoutte. L’alun employe doit etre exempt de loute 
trace de fer, sans quoi il est k peu prSs impossible d’ob- 
tenir du carmin d'une belle couleur. Nous prenons les pro^ 
portions suivantes de matidres : 


Gochenille 10 

Eau 250 

Alun 1 

Sel d’etain 1 


^addition d*alun et de sel d’etam se fait dans la ddcoc- 
tion bouillante et Ton prolonge rebullition jusqu'a ce que 
le tout soit compietement dissous. La liqueur, tiree iclair, 
est aussit6t versee sur des assiettes plates en porcelaine, 
que Ton recouvre de feuilles de verre et que Ton met en- 
suite dans un endroit clair et expose au soleil, oh on laisse 
le liquide abandonn^ k lui-m6me^ pendant quelques se- 
maines. Au bout de ce tempSj ce liquide, primitivement 
d’un rouge fonc6, se d^colore presque entidrement et il 
s’en s^pare une poudre tr^s belle, de couleur rouge^le car- 
min, qui se ddpose en partie au fond des assiettes et monte 
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en partie k la surface du liquide. Gett& poudre est s6par6e 
de la liqueur par filtration et s6ch6e avec soin entre des 
feuilles de papier buvard. 

II est absolument ndcessaire que les assiettes soient bien 
expos^es k 1 action du soleil ; car, aux 6poques de Tann^e 
ok le temps est sombre et pendant lesquelles le soleil est 
presque toujours cacb4, il est impossible d'obtenir un car- 
min beau et vif. 

Si Ton veut obtenir du carmin absolument pur, on 
verse, sur le premier produitobtenu, de Tammoniaque ou 
alcali volatil, ce qui donne une solution d’un beau rouge, 
que Ton flitre et que Ton traite par Taeide acdlique ; c*est 
ainsi que Ton obtient le carmin le plus pur, sous forme 
d’une poudre 6carlate. 

On prepare avec le carmin pur, une encre rouge de la 
plus grande beauts, en dissolvanl simplement le carmin ; 
on op6re de la mani^re suivante : 


Snore sup^eure au oarmln 

Garmm 8 

Ammoniaque IQOO 

(Jomme 20 

On mot le carmin et la gomme dans une grande bouteille 
de verre plac4e dans un vase en fer blanc rempli d’eau ; on 
verse rammoniaquesur la poudre, on cbauffe presque jus- 
qu'^L P6bullition Teau contenue dans le vase extdrieur et 
Ton entretient la liqueur k cette temperature, pendant pr^s 
de dix minutes. La solution obtenue est, aussLt6t apr^s 
riefroidissement, mise dans de petites bouteilles fermdes 
avec des bouchons bien ajustes. 
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On remarque que la couleur de cette encre s’6claircit a 
I’usage, surtout quand les flacons restent debouches, pen- 
dant un temps prolong^, en mdme temps qu*il se forme un 
pr6cipit6 ^carlate. Ge ph^nom^ne tient h ce que le dissol- 
vant du carmin, rammoniaque, s’^vapore en laissant le 
carmm, insoluble dans Teau, se sdparer. 11 suffit d’ajouter 
k cette encre quelques gouttes d’ammoniaque et d'agiter 
fortement pour redissoudre le carmm 

La solution de carmm, pr^paree d’apr^s la recette qui 
pr6cMe, sc vend aussidan& le commerce sous les noms de 
carmm soluble, solution de carmin, etc. et c’est une de, 
couleurs les plus estiru6es que Ton emploie pour les pern 
tures k Taquarelle. 

L’amnioniaque, que Ton trouve dans le commerce, n’est 
pas toujours 6galement forte ; or, un exc^s d'ammoniaque 
donne la solution de carmin une nuance pourpr^e ou 
violette. U convient done de ne pas verser, en une seule 
foiSj toute la dose d’aramoniaque. mais de le faire peu 
peu. Si la solution montrait une coloration trop violac6e, 
on y ajouterait, avec beaucoup de precautions, do I’acide 
chlorhydnque ou de Tacide ac^tique jusqu’e. ce que la 
couleur passe au beau rouge ecarlate qui distingue le car- 
mm. 


Shiore superfine k la coohenUle 


Gochenille % 

Carbonate d’ammoniaque 1 

Alun i 

Eau 100 


On dissout d’abord, dans I'eau, d. la temperature ordi- 
naire, le carbonate d'ammoniaque, qui ae trouve dans le 
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commerce sous forme de cri.'taux incolores : on verse la 
solution dans une grande bouteille de verre, dans laquelle 
on a mis pr^alablement la cochenille et I’alun flneraent 
pulv6ns6s tous deux, et Ton ngite fortement, de quart 
d’heure en quart d’heure, Au bout detrois h quatre heures, 
Textraction de la mati^ro colorante est op6r6e et Ton cla- 
rifie la liqueur par filtration. 

L’addition d'alun ^ cette encre est n^cessaire pour pre- 
cipiter certainea mati^res quisesdparent de la cochenille en 
nidme temps que la mati^re colorante rouge. Ce sel, en 
m^me temps, preserve Tencre de la decomposition. Si Ton 
n’y ajoute pas d’alun, cette encre devient facilement glai- 
reuse et ne tarde pas a tomber on decomposition ; elle rd- 
pand alors une odeur repoussante, de sorte que beaucoup 
de personnes preferent jeter Tencre ainsi alterde, bien que 
Ton puisse encore s’en servir 


Encre indel^bile au verre soluble et au carmln. 


Cette encre. de composition particuli^re, se prdpare en 
broyant le carmin dans un mortier de porcelaine et en y 
ajoutant une solution de verre soluble de mani^re k oble 
nir une pAte epaisse et homog^ne, k laquelle, tout en con- 
tinuant k tnturer, on ajoute de la solutionde verre soluble, 
jusqu’^ ce que Ten ere ait acquis la couleur et la fluidito 
convenables. 

Cette encre, dont la composition a 6te donn6e par B5tt- 
ger, doit se mettre dans des flaeoiis bien bouchds et, pour 
s’en servir, ilfaut toujours n’enverserque quelquesgouttes, 
C 0 qu'il en faut pour 4crire. La solution de verre soluble a. 
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en effet, la propn6t5 de se transformer & Fair, par suite de 
la separation deTacide silicique, en une masse g61atineuse 
d*abord et, ensuite, vitreuse. 

A part la beaut6 et la persistence de sondclat, cette encre 
se distingue en ce que, de loutes les encres rouges, c'est 
celle qui est la plus durable, surtout lorsqu'on s'est servi 
d’une solution de verre soluble aussi fitendue que possible; 
Tencre p(5n^tre alors profond6ment dans le papier et ne 
pent s’enlever qu’au moyen d'alcalis caustiques. Encore 
ne disparalt-elle pas compl^tement, m^me lorsqu*on fait 
usage de ces alcalis. 


Bnore au caxmin, sans odeur 


Gochenille 40 

Gristaux de soude 80 

Tartre 250 

Alun 20 

Gomme 40 

Eau 900 

Esprit de vin 60 

ou Acide salicylique 1 


Cette encre se prepare de la mani^re suivante : 

On pulverise la cochenille le plus finement possible, on 
dissout la soude dans Teau et on agite la poudre de co- 
chenille dans la solution, ’que Ton conserve, pendant^uel- 
ques jours, en Pagitant fr^quemment. On chauffe ensuite 
toute la masse jusqu’i T^buHition et, dansle hquidebouil- 
lant, on mot la poudre d’amn et celle de tartre. 11 se pro- 
duit alors beaucoup d’^curae sur le liquids ; aussi, faut-il 
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se servir, pour la cuisson, d’un vase d’amples dimensions 
et ajouter les poudres par parties. Apr^s une demi-heure 
dMbullition, on d4cante le liquids et Ton fait de nouveau 
bouillifle rdsidu avec 100 parties d’eau. La gomme est 
dissoute immddiatement avant la ddcantation 
L’addition d’esprit de vin est motivde par la tendance 
extrdmement grande de cette encre k se decomposer, mais, 
il est encore pr4f6rable d’ajouterde Tacide salicylique, que 
Ton dissout dans un peu d’eau chaude et que Ton verse 
dans I’encre prdparde, tout en agitanl cette derni4re* 

La presence de I’acide salicylique permet d’obtenir une 
encre tout k fait modore et inalterable , comme cette encre 
est, en m^me temps, compl4tement exempte do sels md- 
talliquea nuisibles, on peut remployer trds avantageuse- 
ment pour colorer en rouge la patisserie, les tartes, etc. 


Ebicre rouge brevet^e. 


Gochenille 

10 

gel d'4taiii 

2 

Sel ammoniac 

i 

Eau 

200 


On fait houillir la cochenille avec de Teau jusqu'd. com- 
plete dissolution de la matidre colorante ; pendant qu’elle 
eat chaude, oay ajoute de I’ammoniaque. puis on filtre. A 
la liqueur filtrde et encore chaude, on ajoute d’abord le sel 
ammoniac, puis le sel d’etain. 
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Slacreitla cocliexUlle, a bon luarcli^. 


Bois de Fernambouc 

60 

Tartre 

16 

Alun 

15 

Gomme 

15 

Eau 

600 

Cochemlle 

5 

Esprit de vin 

60 


On fait d’abord bouillirle bois de Camp^cbeavec de Teau, 
pendant une heure et deinie ; on ajoute ensuite le tartre et 
I’alun, on fait de nouveau bouillir, pendanl: une heure et 
demie, on dissoutlagomme dans la liqueur el on ra^Iange 
Tencre avec Textrait alcoolique de coehenille, que Von 
a pr6par6 en faisant tremper la cochenille pulv6ris6e dans 
de I’espnt de vin tr^s fort et en laissant le melange en re- 
pos, pendant huit jours. 

Si Von traite de nouveau le bois de Fernambouc qui a 
bouilli, et la cochemlle, avec un quart des autres substan- 
ces, on obtient encore de Vencre que Von pent rdunir k 
celle de la premiere operation. 


SSnore pourpre. 


Extrait de bois de Campeche 15 
Verdel cristallisi 10 

Alun 50 

Gomme 30 

Eau 800 
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On dissout k part I'extrait de bois de Campeche dans de 
Teau et Ton ajoute k la solution le verdet et ralun,dis 80 us 
dans Peau houillante et encore chauds, ainsi quela gomme. 
Si le liquids montre une coloration tirant trop sur le bleu, 
on y ajoute, goutte k goutte, du vmaigretr^s fort, ou bien 
on mdlange avec lui une certaine quantity d’encre rouge 
vif (encre au carmin). 


Encre pourpre au carmlu 


Nous preparons simplementcelte encre en ajoutant, avec 
precaution, k de I’encre fine au carmm de cochenille, une 
solution de carmin d’indigo qui change la couleur rouge 
6carlate du carmin de cochenille en pourpre ou mdme en 
violet. 


Bnore pourpre au carthame. 


Carmin de carthame 

200 


Gomme 

7S0 

» 

Cr^me de tartre 

30 

0 

Sucre 

75 

D 

Eau 

6 

hires 

Acideph4nique 

5 
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lEOncre rouge ^ la fuolislne. 


La fuchsine est un corps actuellement tr^s employ^ en 
teinture, et qui convient particuli^remeat a la fabrication 
d’une belle encre rouge. La fuchsine, que Ton trouve dans 
le commerce, forme des cnstaux de couleur verte et bnl- 
lante, comme celle des 61ytres du scarab^e dor6. Ges cns- 
taux se dissolvent dans Tesprit de vin en donnant une 
couleur d’un rouge fonc4 

Voici lii meilieure mani^re de fabriquer i’encre i ia 


fuchsine : 

Fuchsine 2 

Gomme 5 

Esprit de vin 10 

Eau 100 


On verse, sur la fuchsine en poudre fine, I’esprit de vin 
(qui doit 6tre trOs fort et marquer au moins 90 degr^s 
cent^sinaux), et Ton op6re la dissolution complete en 
chauffant doucement La gomme, dissoute h part dans 
I’eau, est filtr4e et chauff^e jusqu’^ T^bullition. D^s que 
cette Ebullition se produit,on verse la solution de fuchsine, 
en mince filet, dansTeau gomiuEe, tout en agitant cons- 
t unment. 


Snores d*anlline, en gdndraL 


Outre le rouge d’aniline ou fuchsine, il existe encore de 
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tr6s nombreux composes d’aniline de couleurs les plus 
varices : bleu, vert, violet, jaune, bran, etc , que Ton 
peut tr^s bien appliquer h la fabrication des encres de 
couleur. On prepare les solutions de ces mati^res coloran- 
tes exactement de la mani^re que nous avons indiqu6e 
pour la fabrication de Tencre k la fuchsine. 

Depuis que I’on a trouv6 le moyen de preparer des 
couleurs d’aniline facilement solubles dans Teau, la fabri- 
cation de ces belles encres est devenue extr^mement sim- 
ple : on disBOut la mati^re colorante dans une quantite 
d’eau suffisante pour qu^k Tessai on obtienne une (Scriture 
d’une belle couleur (la solution ne doit cependant pas 4tre 
assez concentrSe pour que les traits de T^cnture, quand 
ils sont secs, pr^sentent un 6clat m^tallique). On ajoute k 
la solution assez de gomme dissoute pour donner k Tencre 
un degr6 de fluidity convenable —dans les encres k copier, 
on ajoute aussi de la glycerine. 

II n’y a pas k tenir comptedu prix dleve de ces mati^res 
colorantes, parce que leur rendement depasse de beaucoup 
celui de toutes les autres, ce qui permet de fabriquer avec 
elles des encres k tr^s bon march^. 

Les encres d’aniline se distinguent par la richesse ei la 
puretS tr^s grande de leurs nuances ; elles peuvent aussi 
s'employer aveo avantage, en place des couleurs d’aqua- 
relle, pour colorier des photographies, des gravures sur 
acier, etc. 

On a aussi propose Temploi des encres d’aniline pour 
la coloration des liqueurs et de la pAtissene ; les teintes 
ainsi obtenues sont tr^s belles, 11 est vrai; mats, comme 
beaucoup de couleurs d’aniline contiennent de Tarsenic 
ou d’autres composes m^talliques veneneux, on ne doit.en 
aucun cas, les mdler aux aliments. 
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Parmi toutes les encres bleues, et ipart le bleu d’ aniline 
soluble dans Teail, c’est la solution aqueuse de carmin 
d’lndigo qui mente le plus d’attention; elle donne, en 
effet, la coloration la plus intense et p6nMre profond^ment 
dans le papier, de sorte qu'il n’est pas facile de Tenlever 
par des lavages. 


Siiiore bleue d rindigo. 


Carmin d’lndigo iO 

Gomme 6 

Eau 60 k 100 

On dissout la gommo dans de I’eau puis le carmin d’in- 
digo, etron ajoute ensuiLe assez d*eau pour que Ticriture 
paraisse d’un beau bleu. 
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Snores au bleu de Prusse. 


Le bleu d’indigo ne paralt pas aussi beau sur le papi 
que celui d^signd sous le nom de bleu de Prusse ou < 
Berlin. Le bleu de Prusse, tel qu’il se pr^sente dans 
commerce, est une substance insoluble; mais, on pei 
Temployer k la fabrication des encres, bien qu’il n’e 
donne pas d^aussi bonnes que celles faites avec le bleu c 
Prusse soluble. 

Le bleu de Prusse soluble s’emploie souventpour azure 
le linge et il convient de pouvoir le prdparer soi-m6me. 


Preparation du bleu de Prusse soluble. 


On melange, dans une bouteille en verre, iO parties en 
poids d’acide chlorhydrique brut avec 1 parlie en pouis 
d’acide nitrique ; on 6tend le liquide avec 40 parties d eau 
de pluie, et on en recouvre des morceaux de ferraille que 
Ton a mis dans un pot en porcelaine ou en gr6s. II se pro- 
duit une solution de cblorure de fer que Pon tire au clair, 
au bout de quelques jours, et que Ponfiltre. en outre, sur 
du papier. 

En mdme temps, on dissout 10 parties de cyanure jaune 
de potassium dans 100 parties d’eau de pluie et Pon me- 
lange peu 4 peu cette solution k celle de cblorure de fer , 
il se produit alors un beau prdcipitfi bleu qui se depose 
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rapidement ; on essaie la liqueur, qui recouvrele precipitd, 
eny ajoutant un peu de eolutiou de fer ; s*il se prodiiit en- 
core un pr6cipit6 dans cette liqueur clarifide, c’est qu’on 
n’y a pas mis assez de solulion de fer; si la solution de 
fer ne donne pas de pr^cipitd, et si, au contraire, on en 
obtient UD en ajoutant du cyanure de potassium, c’est 
qu’on n’a pas employd assez de ce dernier sel 

Dans les deux cas, on ajoute gradueiJement de tr^s pe- 
titcs qnantitds de Tune ou de Pautre solution, jusqu'^ cc 
qu’il ne se produise plus de pr^cipitd perceptible La 
liqueur clanfideest alors s^parde, par ddcantation, du prd- 
cipit6 sur lequel on verse de Teau de pluie avec laquelle 
on I’agite ; on le lave plusieur^ fois de cette mani^re. 

EnQn, on met le prdcipit^ bleu sur un flltre oi!i on Ic 
laisse s’6goutler jusqu'i ce qu'il forme une pAte que Ton 
broie dansun grand mortierde porcelaine avecun dixi^me 
de son poids d’acide oxalique cristallis6, et k laquelle on 
ajoute peu k peu de Teau, ce qui produit une belle solu- 
tion de bleu de Prusse, d*un bleu de ciel, que Ton peut 
employer inamddiatement k la fabrication de Tcncre, 

Si Ton veut s’dpargner la peine de prdparcr la solution 
de fer au moyen des acides chlorhydrique et nitrique, on 
peut fabriquer le bleu de Prusse avec du vitriol de fer. 
Pour obtenir le bleu de Prusse soluble par cette m^lhode, 
on dissout le vitriol de fer dans I’eau, on ajoute iIl la solu- 
tion de I’acide nitrique dans la proportion d’un dixi^me 
du poids du sel employd, et on laisse reposer, pendant 
quelques jours, le liquide aciduld, pour que le protoxyde 
de fer se transforme en sesquioxyde. 

La preparation du bleu de Prusse soluble au moyen de 
cette solution de sulfate de sesquioxyde de fer estparfai- 
tement identique k celle qui s’opdre au moyen de Ja solu- 
tion de fer, comme nous Pavons d^crit plus bant Ti oc^ 
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toujours important de ne pas laisser s^cher le pr6cipit<5 de 
bleu de Prusse^ mais de le trailer par I’acide oxalique, 
pendant qu'il est humide 

Si Ton veut employer simplement le bleu de Prnsse du 
commerce (dont il ne faut d'adleurs prendre que la qualite 
la plus fine, connue sous le nom de bleu de Pans), on doit 
faire subir k ce bleu une operation prcalable pour Toble 
nir sous forme soluble 

L’exp6rience, en effet, a rnontr^ que le bleu de Prusse 
ordinaire, tout-^i-fait sec, n’est soluble que dans un tr6s 
grand exc^s d’acide oxalique et que Pencre ainsi prdparde, 
— prdcis6ment^ cause delagrande quantity d’acide qu’elle 
contient, — attaque tr^s fortement les plumes d'acier. 

Pour rendre le bleu de Prusse soluble, on le pulverise le 
plus finement possible, on le m^Ie dans un recipient en 
verre ou en porcelaine avecune quantit4 d’acide sulfurique 
concentr4 d’un poids egal au sien, et on laisse agir I’acide, 
pendant 24 k 36 heures Au bout de ce temps, on verso 
toute la masse dans un grand rdcipient rempli d’enu ; on 
soutire Peau apr4s le dep6t du prccipite qu’on lave dans 
I’eau jusqu’^ ce qu’un peu de ceile-ci, m6I4e avec uno so- 
lution de cyanure jaune de potassium ne montre plus de 
coloration bleue, ce qui indique une Elimination complElc 
du fer en excEs. 

Le pr4cipit6, sans Etre sEchE, est triture ensmte avec do 
Tacide oxalique cnstallisE, puis traitE par I’eau. Ainsi que 
des essais comparatifs Pont montrE, six parties environ de 
bleu de Prusse, prEparE d’aprEs une des mEthodes dEcrites, 
se dissolvent complEtement dans une partie d'acide oxali- 
que, tandis que le bleu de Prusse ordinaire du commerce 
exige jusqu’ii trois fois son poids d'acide oxalique pour se 
dissoudre. 

A part la dEpense causEe par sa dissolution dans Pacide 
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oxalique, le bleu de Prusse ordinaire ne pourrait servir ni 
comme encre, ru comme bleu d’aziirage du linge ; car J’a- 
cide oxalique^ qui est Ir^s corrosif, attaquerait les plumes 
d’acier avec une force extraordinaire et d^truirait m6me, 
en peu de temps, la substance du papier ou du linge. 


Blnore bleue de correspoxidance* 
4 Gyanure jaiine de potassium 17 gr. 


Eau » 

2 'Vitriol de fer 17 » 

Eau 4tj40 » 

On m41e les liquides et Ton verse sur le pr6cipit6 bleu^l- 
tre : 

Acide nitrique 40 gr. 

Acide chlorhydrique 5 » 

Eau 500 » 


On laisse le melange ilui-m^me,pendant24heures,puis 
on lave le pr6cipit6 devenu bleu , on le broie avec 
grammes d’ acide oxalique et, finalement, on le melange 
avec 4 litres d’eau,dans laquelleona dissons tOOgmiYimes 
de gomme blanche. 


Xlncre bleue d’aniline. 


On dissout dans I’eau du bleu d'aniline, soluble dans ce 
liquide, et on 4tend la liqueur jusquA ce qu’un specimen 
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d (^criture paraisse, apr^s avoir 86ch6, d’un bleu pnr 
et sans 6clat metallique, puisonajouteau liquide assez do 
gorarae pour que Tencre poss^de juste le degre de fluidity 
convenable. Une addition suppl^mentaire de glycerine) 
peut rendre cette encre apte h donner des copies 
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Dans les chapitres pr6c6dents, nous avons d6j^ d4crit 
des encres violettes et Ton peut encore en prdparer, 
d’apr^s d*autres procddds. Le violet est une couleur 
dite coraposde, et r^sulte du melange de deux couleurs : 
un liquide rose, k un liquide bleu, donne un liquid© 
violet. 

Avec les anciennes recettes, on obtient des encres k tr^s 
bon march^, mais qui, nialheureusement, ne donnent pas 
cette teinte vraiment bleu violet que nous observons sur 
les enci’es au violet d anilme. 


Knore violette Araxiillne» 


Pour prdparer cette belle encre, on op^re, en g^ndral, 
exactement comme nous Tavons itidiqud pour la pr^para* 
lion de Tencre rouge k la fuchsine ; on dissout le violet 
I'aniline, dit violet de mdthyle, dans I’alcool. 

La solution alcoolique peut, sans qu'on la fasse bouillir, 
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recevoir une addition d’eau ; on doit toutefois proceder k 
cette addition avec une certaine prudence. 

Si^ en effet, lorsqu’on ajoute de I'eau, il se produit des 
nuages dans la liqueur, il faut lea considirer comme un 
signe indiquant un commencement dc separation du violet 
d’aniline , ilfaut alors cesser d’ajouter de Teau^mais ajouter 
encore un peu d’esprit de vm, Dans le liquide suffisam- 
mcnl 4tendu d'eau, on met autant de gomme qu’il en faut 
pour donner k I'encre le degre de Huidite convenable pour 
Tecnture. 

L’encre violette d’aniline est d’une tr^s belle couleur ; 
elle est facile et assez pen coMeused.pr6parer,mais, comme 
toutes les encres d’aniline, a Pinconv6nient de n'^tre pas 
solide ; on pent, en efifet, la d4truire facilemant et complfe- 
tement au moyen des r^actifs chimiques. 

Quand on veut avoir une encre violette r^sistante, la 
composition donnee ci-apr^s m^rite, en tous cas, la prefe- 
rence. 


SSncre violette & I'indigo. 


Pour preparer cetle encre, on se sert du carmin d’indigo 
et de celui de cochenille. On fait une solution aqueuse de 
carmin d’indigo, assez concentrde pour pouvoir s’employer 
comme encre bleue et Pon y ajoute la quantity de gomme 
n6cessaire pour que Ton puisse6crire avec le liquide. Dans 
cette encre bleue, on verse peu k peu une solution tr^s 
Spaisse de caimiin de cochenille en faisant, k cheque uou- 
velle addition, un essai d’dcriture pour observer I’aspecL 
de i'encre. 
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La coloration de celle-ci passe ^raduellement dupourpre 
au violet et ?on pent en r^gler la nuance k volonl(5. On 
obtient une encre violette encore plus belle, mais moins 
durable, en m^lant du bleu de Prusse et du carmin de co- 
chenille. 


Gncra violette & copier. 


On met dans 800 parties d’eau, en poids, 10 parlies de 
glycerine, 40 parties d’extrait de Gampdche, 5 parties d’a- 
cide oxalique et 30 parties d’alun ; quand la dissolution 
est complete, on ajoute une solution de 5 parties de bichro- 
mate de potasse dans 100 parties d^eau. On met tout le 
liquide dans un vase en cuivre et on le fait bouilliPj apr^s 
quoi on ajoute encore 50 pai Lies de vinaigre de bois et I'on 
met en bouleilles. 
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On pi’ll L uhlenir une encre d^un jaune fonc6 de plusieurs 
maiiinrcs; la plus simple est de dissoudre de Tacide picri- 
([uc dans Teau ehaiide. 

L’aoidc picnqiJG se prisentc, dans le commerce, sous 
forme de crisLaux d’lin jaune vif, facilement solubles dans 
I'cau, dune aniertume extraordinaire et tr&s vdnfineux. 
LVncre jaune nc doit done pas servir la coloration des 
aliments. 


Bncre jaune 4 Paclde plcrlqtue* 


Voici une bonne recette pour la fabrication de cette 
encre : 

Acide picrique cristallisfi dO 

Gommo 2 

Eau dOO 

On met I’acide picrique et la gomme dans I’eau — • on 
doit toujours employer do Teau de pluie — et Ton chauffe 
le liquide jusqu'^ r^bullition. 
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Bnore jaune & la gomme-gutte. 


La gomme-gutte est uoe gorame mucilagineuse, insolu- 
ble dans I'eau, mais qui forme avec elle une Emulsion, 
c’est-§,-diro s’y divise eo globules tr^s fins, qui restent 
longtemps en suspension dansle liquids. On recommande^ 
pour la preparation de cette encre, le precede smvant : 


Gomme-gutte 

10 

Gomme arabique 

5 

Esprit de vin 

10 

Eau 

30 


La gomme-gutte est finement pulvensee et chaufiee 
avec de Tesprit de vin ; k la masse agitde constamment, 
on ajoute de la gomme dissoute dans une petite quantity 
d’eau ; finalement, on op^re le melange avec I'eau. 


Siiicrd Jaune imp6rial. 


Grames de Perse ou d’Avignon 280 
Alun 28 

Gomme 36 

Eau 1000 


On fait bouillir dans Teau, pendant une beure, les grain es 
concass^es ; on ajoute Falun finement pulv6ris6 et I’on fait 
bouillir, pendant une heure encore. On d^cante le liquide 
et Fon y ajoutela gomme, pendant qu’il est encore ehaud. 
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Le vert, comme le violet, est uue couleur binaire : il se 
compose d’un melange de bleu et de jaune. Oa obtient les 
eucres verte8,dans toutes les nuances possibles de cette cou- 
leur, en m^langeant une encrebieue avec une encre jaune. 
Le mieux est de mdler du carmin d’indigo ou du bleu de 
Prusse soluble avec de Tacide picrique jusqu’^ ce que Pon 
obtienne un vert pr6 fonc6. II exists, d'ailleurs, aussi des 
encres vertes qui ne se font pas au moyen d’un melange 
d'encrebleue avec de Tencre jaune et nous donnons ci- 
(Jcssous des formules d'encres de ce genre. 


Xbiore verte de Klaprotli. 


Verdet cristallisd 4 

Tartre 2 

Eau 16 


On fait bouillir les deux seJs dans un recipient en verre, 
ou dans une chaudi^re propre, en cuivre, jusqu’Si ce que 
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Ton obtienne une liqueur d’un vert intense; on fllti'e etTon 
met en bouteilles. 


SUicre vox*t6 au chrome* 


On peut, avec le bichromate de polasse, preparer une 
encre verte qui, outre la beaut6 et I’^clat de sa couleur, a 
Tavantage d’etre tr^s durable. Noub preparons cette encre 
de la mani^re suivante : 


Bichromate de potasse 

10 

Acide chlorhydrique 

10 

Esprit de vin 

10 

Gomme 

10 

Eau 

30 


Le bichromate de potasse, flnement pulv^ris^, est m4l6 
avec Tacide chlorbydrique, dans un recipient en porce- 
laine ou en gr^s ; on laisse ce melange &lui-mdme, pendant 
une heure, et il se colore en rouge vif. On y verse peu h 
peu Talcool tout en agitant constamment avec une baguette 
de verre. II se produit une reaction tr^s violente; le 
liquide s’^chaufFe notablemen t, ^cume beaucoup et se co- 
lore graduellement en vert fonc6. Si la reaction devient 
trop vive, on ajoute un peu d’eau. 

Si Ton n’emploie pas un recipient tr^s vaste, le liquide 
passe facilement par dessus bord ; il est done bon de ne 
verser Tesprit de via que par petites quantit^s et d’alten- 
dre^ poor chaque addition, que rScume soit tomb6e. 

Dans le liquide vert, on ajoute des cristaux de soude 
pulv6ris&, tant qu’il se produit de reffervescence , d^s 
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qu’il se forme un pr6cipit6 vert, on cesse d’njouter de la 
soude. 

On laiBse sojourner le liquide, pendant une semaine, 
dans un vase convert ; on le s^pare ensuite, par filtration, 
de la masse saline form4e et on r4tend avec assez d’eau 
pour obtenir la couleur d6sirde. On y dissout ensuite la 
gomme. Cette encre, verte an chrome, pdnfttre profon- 
d6ment dans le papier et donne une dcriture dun vert ab- 
solument inalterable et extr^mement difficile ^ enlever. 


Sucre verte de Stein. 


Garmin d’indigo 

Gorame 

Eau 

On m^le avec : 

Acide picrique 
Eau bouillante 


30 gr, 
50 » 
760 » 


3,76 gr. 

180 D 
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On se sert aiissi, fr4quemment,pour les travaux de cal 
Iigraphie, d'encres qui donnent des Ventures douses de la 
couleur et de Tdclat des metaux. On les prepare de deux 
mani^res : soit en employant r^ellemont des mStaux dans 
leur fabrication, soit en se servant de certaines matiferes 
colorantes auxquelles on donne, par un traitement spe- 
cial, un 4clat m^tallique. 

Si Ton vent avoir des encres mdtalliques, inalt^rables, 
il faut les preparer avec des m4taux nobles^ de Tor ou de 
Targent; car, tons les autres metaux, avec le temps, s’oxy- 
dent et perdent leur couleur. II en est ainsi des encres 
m^talliquesdansla composition desquelles entre le cuivre. 


Sncresi d'or et d’argent *vArltables. 


Pour preparer ces encres, on broie de Tor ou de Tar- 
gent v^ritables, en feuilles, comma en livrent les batteurs 
d'or. Ge broyage se fait dans un raortier de porcelaine, 
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avec un pcu de gomme et d'eau et se continue jusqn’^ ce 
qiie, m^me Taide d une forte loupe, on ne distingue plus 
de paillettes de mdtal. On ajoutepeu k pou de Teau, mais 
cependant pas plus qu’il n’en faut poor obtenir une encre 
tr^s 6paissfi , car, sans cela, les poudres de m^tal, qui sont 
lourdes, tombent rapidement au fond. 11 faut toujours 
agifcer ces encres avant de s’en servir. 

Pour preparer de I’encre d’oi , il est avanUgeux d’em- 
ployer, au lieu d’eau, une solution concentr6e d’acide pi- 
crique : on pent ensuite ajouter beaucoup plus d"eau et 
I'on obtient ainsi une 6criture d’une belle couleur et ayant 
le brillant de Tor ; cette encre 4tant tr^s colli leuse, Taddi- 
tion de la solution d'acide picnque mtote beaucoup d’dtre 
recommand^e. 


Ignores de culvre et de bronze. 


On obtient ces encres, de la m^ine mani^re que lea viSri- 
tables encres d’or et d’argent, en broyant du cuivre 
on feuilles, ou de For faux, en feuilles, avec de la gomme 
Toutefois, les caract^res traces aveccesencres deviennent 
mats avec le temps h cause de la presence du cuivre ; si 
le papier est expos6 iFbiuaidit6, ils finissent par devenir 
verts. 


Bnore d’or faux. 


On Fobtientavec une sorte de bronze ; mais,il estpr4f4- 
rable de broyer avec de I’encre k la gomme-gutte le pro- 
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uli que Ton trouve dans le commerce, sous le nom d’or 
3ussif. Cette encre, tout enn’ayant pas un si bel ^clat que 
Bile fit Tor veritable, a,sur les encres au bronzej’avantage 
ue sa couleur ne s’alt^re pas avec le temps. 


Blncre & T argent fans:. 

On Pobtient en broyant des feuilles d^^tain (ou papier 
'argentj avec de la gomme. 


JSncres de ooulenr ayant un ^olat m^tallique . 

II eat possible de preparer des encres de toutes les cou- 
iurs imaginables et ayant un 6clat m^tallique ; on se sert, 
ans ce but, des couleurs d’aniline d6j^ mentionn^es. 

Si Ton broie une solution de couleur d’aniline avec la 
uantit6 de gomme nficessaire pour T^paissir et de la 
oudre d’ argent veritable ou faux, onobtlent une Venture 
’une couleur qui correspond h celle de la preparation 
’aniline, mais qui a un dclat metallique 

Pour les Ventures en jaune, en rouge et en brun, il est 
r6f6rable d’employer de Tor ou un alliage de couleur 
iune d’or ; si Ton 4crit avec une solution (alcoolique) 
concentr6e de fuchsine, on obtientdes caracteres d’un 
Duge fonc6 qui, regardds dans un certain sens, pr^sen- 
Bnt le reflet vert dord de la fuchsine cristallis^e. 

Avec la description qui prfic^de, setermine h proprement 
arler I’Stude de la fabrication des encres, dans le sens 
estreint du mot, qui s’ applique k tous les liquides em- 
loy6s dans la vie courante pour 6crire sur du papier ou 
u parchemin. 

Outre les encres proprement dites, que nous avons 
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d^cntes, il en est qui servent d des usages spdcuinx^ par 
exemple, celles destinies arendre durables les dessins au 
crayon (encres de Chine), Jes encres qui sont employees 
dans la lithographie et la gravure chiraique pour dessiner 
sur la pierre ou les m^taux ; les encres qui servent k 4crire 
sur des tissus, ou encres k marquer, et enfin les encres 
dites sympalhiques, c*est-^i-dire celles dont la couleur se 
modifie, disparatt ou devient visible par suite d’un certain 
traitement. 

Les encres synapathiques doivent 6tre plus ou moms 
compt^es comme des enfantillages; mais, les autrea series 
d’encres^ que nous venons de citer, ont un emploi tr^s 
dtendu et se paient bien. 

Aussi, leur fabrication forme-t-eile une branebe lucra- 
tive denotre Industrie et devons-iious entreprendre de la 
d^crire plus en detail. 
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LesGhinois, les Japooais et d’autres peuples de TAsie 
4crivent avec une encre parliculi^re, dont ils d6laient uae 
petite quantity avec de Teau et se servent pour dcrire i 
Taide d'un pinceau. 

Cette sorte d’encre, appelfie encre de Chine, se distingue 
par sa durability, Tinaltyrability et le bel ^clat de sa cou- 
leur, propri^tfis qui ont beaucoup repandu son usage chez 
toutes les personnes qm ont ex4cut6 des dessins suscep- 
tibles d’une resistance notable, par exemple, chez les ar- 
chitectes et les ingynieurs, 

Bien que nous ayons fait en chimie infiniment plus de 
progr^s que les peuples asiatiques, ceux-ci nous d^passent 
cependant, pour la fabrication de certains produits qui^ 
importys en Europe, conservent la pr^yminence sur ceux 
de nos pays. 

L’encre de Chine fait partie de ces articles et tous les 
artistes pr^f^rent de beaucoup la vyritable encre de Chine 
aux encres analogues fabriqu^es chez nous, parce qu'elle 
s’en distingue avantageusement par sa coloration d'un 
noir pur et son brillant remarquable. La plupart des en- 
cres europeennes ne sont pas d'un noir pur, mais out une 
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teinte brune facilement perceptible, quand Tencre est forte- 
ment 6tendue. 

On ne connalt pas encore exactement, k present, la 
m^thode suivie en Chine par les fabricants d'encre. D’a- 
pr^s certains r6cits de voyages, assez douteux d'ailleurs, 
la mati^ro premiere de Tencre de Chine — du charbon 
flnement pulv4ris6— se prepare en brdlant certaines plan- 
tes en presence d’une quantity d’air tr6s r^duite ; on fait 
passer la fum6e dans de tris longs tuyaux en papier et le 
noir, qui se depose dans les parties de ces tuyaux les plus 
41oigndes du point ohs’op^rela combustion, par consequent 
le noir l^ger le plus fin, sert k la fabrication de Tencre, 

D’apr^s d’autres rScits, c’est principalement la fum^e 
de rhuile de sesame, brfiiee dans des lampes tr^s fumeuses, 
qui, dfiposee k I’etat de noir fin, fournit la matiere premiere 
de I’encre ; il ne nous paralt pas mvraisemblable qu’un 
article, qui se fabrique dans une region geographiqueaussi 
eteiidue, puisse etre prepare avec des matieres premieres 
et par des procedds differents. 

Si Ton analyse de la vraie encre de Chine, on trouve 
qu’elle se compose, en majeure partie, de charbon rMuit 
k un etat de division extraordinaire, et qu'elle contient, 
comme matiere liante, probablement de la gomme ; il s’y 
trouve aussi du camphre (jusqu’^i deux pour cent) et du 
muse. L*odeur particuli^re de la veritable encre de Chine 
provientcertainement d*un mdlange de muse ; mais, comme 
ce parfum est d^une force extraordinaire, on n’en met que 
de tr^s petites quantitSs. 

D'apr^ les essais que nous avons ex^cut^s sur la fabri- 
cation de Tencre de Chine, il s’agit avant tout, pour r6us- 
sir, d^obtenir un charbon aussi divisd et, en mdme temps, 


aussi pur, c’est-^i-dire aussi exempt de produits ^udron- 
neux que possible. 
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)r, il n'est pas difficile cle prdparer du charbon de ce 
ire ; nous le faisons de la juam^re suivante : 

Jne mati^re combustible, riche en carboiie,par exemple, 
p^trole ou de I’essence de tdr^benthine rectifl4e, eat 
il4e dans des lampes auxquelles n’arrive que peu d^air ; 
lampes fument assez fortement. On fait passer leur 
i4e dans un toyau en zinc d'une grande longueur — 
aa^tres et plus — et ayant, pourpermettrele tirage, une 
lie inclinaison ascendaote. 

10 noir, qui se depose dans la partie du tuyau la plus 
sine des lampes, peut s’employer avec avantage pour 
encres moms fines, par exemple pour faire de Fencre 
iprimerie excellente ; mais, celui qui se depose k I’ex- 
Qit 6 du tuyau la plus 41oign^e est, par suite de son 
'^me division et de sa puretd, tout particuli^rement 
pre k la fabrication de I'eucre de Chine la plus fine. Ce 
• surfin n’est cependant pas encore assez pur : il contient 
ire certains produits goudronneux qui remp^chent 
ours de paraltre compldtement sec et lui donnent un 
jctunpeu gras. Ce sont eux aussi qui produisenl la 
ration brunMre propre au noirde fumde. 
our purifier le noir de funade et le d^barrasser comple- 
3 nt de ces corps, nous procMons de la manifere sui- 
,e qui, sans frais considerables et sans peine, donoe un 
luit excellent k tous egards et d’nne qualitd certaine- 
t superieure k celle de la matiere ppemi 6 re de Tencre 
oise. 

1 recueille les parties les plus fines du noir et on Ics 
ie dans une grande capsule de porcelaine — poiir 
3 r, il faut absolument s© servir d’une spatule de vene 
ie porcelain© avec une quantite suffisante d’acide 
que pour qu*il se forme une p&te epaisse k laquelle 
joute ensuite de Teau de pluie’, iusqu’^ ce que I’on 
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obtieane udc masse de la consistance du miel. On chauf 
alors la capsule avec precaution jusqu'^i I’apparition 
paisses vapours d’acide nitrique. 

L’acide mtrique detruit compietement une grande pai 
tie des produits goudronneux, contenus dans le noir d 
fumee, et separc de ces produits du carbone finement d 
vise. Apr^s avoir deiay6 la masse avec de Teau, on 1 
laisse deposer et Ton decante le liquide^qui couvre le dep^ 
noir. En r6iterant ce lavage k Teau, on enlSve la plu 
grande partie de Tacide^ retenu dans le noir. 

Le noir, lave, est mfiie avec une lessive de soude causti 
que concentree et portee avec elle k I’ebullition, pendan 
une demi-heure. La lessive caustique complete la ddcom 
position detous les composes goudronneux etTon obtient 
apres plusieurs nouveaux lavages, du carbone dans I’eta 
de division le plus grand et que Tonpeut considerercommi 
presque chimiquement pur. 

Ce carbone est seche presque compietement sur le feu 
dans des vases converts pour empecher qu'il n’y tomb< 
de la poussiere, on le m^le ensuite k une solution de gom 
me parfaitement claire et I'on concentre la masse, en h 
chaufFant, jusqu’i ce qu’elle forme une p&te qui, en refroi 
dissant, devient tout-^i-fait dure. 

Aussitftt que Ton est arrivd k ce point, on retire la cap- 
sule du feu et Ton m61e au carbone une petite quantity de 
muse dissous dabs de fort esprit de via. 11 s’agitmaintenanl 
de mettre la masse sous la forme bien connue que pr^sente 
Tencre de Chine, qui se trouve dans le commerce ; poui 
cela,il faut la dess6cher aussi lentement et aussi r^guli^re- 
ment que possible On met la capsule, soigneusement cou 
verte de papier, pour 6viter qu’il n’y tombe dela poussi^re, 
dansun endroitmod^r^inent chaud, oh on la laisse jusqu'4 


BKORES SOLIDES 


SIS 

ce que la masse, prirnitivemeut k l’6tat de liquide 6pais, 
soitdevenue pd.teuse et se soit crevass^e. 

A I’aide d’une solide et large spatule, on transforme, 
cette masse, en la foulant et en la petnssant, en Louie h 
laquelle on donne ensuite la forme d*un disque plat et qu’on 
laisse s^cher jusqu’^i cequ’onpuisse,enpressant lamati^re, 
en faire des bfiLtons de forme quadrangulaire, d’une belle 
apparence et sur Jesquels Tempreinte d’un cachet reste 
nettement visible. 

La forme des batons s'obtient dans des monies en m6- 
tal portant int6neurement des caract^res ehinois, la figure 
d’un dragon (ledragonest I’animal h6raldique dela Chine), 
etc. On foule la masse de p^lte, roul^e sous forme de cy- 
lindro, dans le moule que Ton recouvre de son couvercle 
et Ton presse assez fortement. Avec un couteau tranchant, 
on enl^ve la mati6re en exc6s, chass(Se par la pression sur 
les Lords du moule, puis on d^tache les batons moulds en 
donnant un coup 16ger sur le moule retourn^, et on les fait 
sfichef sur des planches ; enfin, on recouvre compl^tement 
ou partiellement d’une feuille d’or ou d’argent les b&tons 
pour lesquels on juge cette operation ddsirable* 

Avantde dorerles batons, on les examine attentivement 
et, sMls prdsentent des crevasses ou des ger^ures, on rem- 
plit celles-ci d'encrede Chine, eopd-te 6paisse, qu’onlisse A 
la surface. Les bAtons doivent Atre durs, bnllants et d'un 
beau noir a la surface, et presenter, quand on les brise, 
une cassure d’aspect complAtement homogAne et d'un 
grain fin. 

Les encres, pr^parAes par ce proc6d6 et auxquelles on a 
consacr4 une attention suffisante, non seulement au point 
de vue de la quality de la substance, mais aussi A celui du 
moulage, ne peuvent Atre reconnues,m^me par des connais- 
seurs minutleux, pour des imitations de I’encre de Chine 
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Veritable ; au point de vue de leur homog^n^Tte au d4- 
layage, de la noirceur etdu bnllant de leur couleur, elles ne 
le- cadent en rien ^ Tencre onginale, et d^passent m6me 
souvent le veritable produit chinois 
Od prepare un article un peu moins fin avec du noir de 
fum6e ordinaire queTon fait bouillir avec dela soude caus- 
tique ; on metensuite la masse avec de Teaudans un grand 
recipient et on laisse d^poser lesparticules de carbone , on 
lave plusieurs fois StTeau, onajoute une solution de gomme 
et Ton op^re ensuite comme nous venons de le dire. 
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La Hthographie,cetartqui permetd’imprimerdestrac& 
faitssurpierre, ndcessite des encresoudes crayons A dessin 
sp^ciaux j selon le proc6d6 employ^ pour TexficutioD des tra- 
ces. Sur la pierre bien polie, on execute, ^ la plume ou au 
pinceau, les dessins ou T^criture, au moyon d'encre litho- 
graphique. Si Ton mouilie ensuite la pierre avec un acide 
dtendu, les seuls points attaqu6s soot ceux que Tencre ne 
couvre pas. Le tracd apparatt alors en relief et pent 6tre 
reproduit par rimpression, apr^s avoir 6t6 encr6 avec un 
rouleau ordinaire de typographe. On appelle ce genre de 
lithographie : proc6d6 k la plume ou k Ten ere. 

La lithographie peut aussi servir k ex^cuter des travaux 
d’6criture et remplacer, dans une certaine mesure, latypo- 
graphic. C’est ce proeddd que Ton d6signe commun6ment 
sous le nom d'autographie. Pour autographier, on 6crit 
avec une encre spdeiale, Tencre autographique, sur du pa- 
pier qui a regu une preparation particuli^re ; on pose r6- 
criture fratche sur une pierre hthographique bien polie^ et 
Ton fait passer le tout sous la presse. L'4criture se trouve 
alors reportde sur la pierre ; on fait mordre celle-ci par 
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I’acide, de la mamdre ordinaire, et Ton s’en sert cotnme 
d’une planche d'impressioD. 

Pour faire des lithographies par le proc6d6,ditau crayon, 
il faut des crayons sp^ciaux an moyen desquels on dessine 
8ur la pierre prialablement grain^e. Les crayons k des- 
sinsontdes sortes d’encres solides, qui marquent sur la 
pierre. 

Les encres et crayons, employes enlithographie,doivent 
toujours contenir, dans leur composition, des mati^ressus- 
ceptibles d^opposer une certaine resistance ii Taction des 
acidea et de prendre Tencre d'lmpression. Ges mati^res 
sont lagraisse, les r^sines, la cire, pr^alablement transfor- 
m6es en savon . 


fiiXiore Uthographiqiie. 


Cire 

140 

Gomme laque 

100 

Mastic 

30 

R^sine de pin 

10 

Savon de suif, 

70 

Noir de fum6e 

32 


Pour preparer ce melange, on se sert de deux reci- 
pients de cnivre : Tnn, un pen plus grand que Tautre, 
doit 6tre une marmite, pourvue d’un couvercle ; le se- 
cond est un potion, k goulot ou bee. On fond d’abord 
ensemole, sur un feu tr^s doux, toutes les mati^res,i Tex- 
ception de la cire et Ton cherche k op6rer par une agitar 
tion prolongde un melange aussi homogfene que possible. 
On fond ensuitelacire, dans le grand recipient, en chauf- 
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ia cire coix)meDcebieBt6t kdonner desbulles : ellese d6- 
ipose et, au bout d'un certain temps, on pent Tenflam- 
r. Quand ce moment est arrivd, on y met le feu et, en 
tant constamment^ on verse toute la mati^re,prdcSdem“ 
nt fondue, dans la cire qui brille Quand tout est versd, 
met le couvercie pour ^temdrela flamme et Ton mod^re 
Feu, de mam fere main ten ir le tout eu fusion ; on agite 
ur obtenir rhomogfenfette du produit. 

\.u moyen d'une petite duller k pot, on retire de la mar 
te le mfelange preparfe et on le verse dans des mouleg 
mfetal ok il prend la forme de bfetons ayant Taspect de 
QX de Tencre de Chine. Pour ecrireaveccette encre,onla 
laie comme celle de Chine, de prfefference sur une plaque 
I porcelaine et en se servant d'eau chaude. 

L’encre dfelayfee, que Ton n’emploie pas lejour mfeme, doit 
re couvertede maniferefenepassfecherrapidement. Si, sur 
jVencre qui a sfechfe, on vient k en dfelayer de nouveau, il 
est pas rare de voir se former des grains qui gfenent dans 
3 travail k la plume et encore plus dans celui au pinceau. 
On a aussi recommandfe de dfelayer Tencre dans del’eau 
haude et de conserver la solution dans des bouteilles. 
Bien que Ton fevite ainsi de dfelayerl’encrefrfequemment, 

I est cependant prfefferable de s’astreindre k le faire, par- 
;0 que cetteopferationpermetd’ obtenir de Tencre tr^s ho- 
mogfene et au degrfe de fluiditfe convenable. 


Blnore UthograpluQLue freuigadse. 


Gomme laque 15 

Mastic 3 

Potasse 3 

Savon dur au suif 3 

Noir de fumfee 1 
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Pour preparer cette eucre, on fond d’abord ensemble It 
saYon, la gomme laque et Je mastic ; on ajotite ensuite le 
potasse et le noir de fum§e et Ton maintient la masse k P6' 
tatfluide sans cesser de I'agiter, il est bon do cliauflPer as- 
sez fort, parce qu’on abr^ge ainsi le travail. Dtis queTexa- 
men d’un ^chantillon montre que le melange est devenu 
parfaitement homog^ne, on verse Tencre dans les moules 
prepares ^ I’avance. 


£3nore UthograpMiiae Tlennoise. 


Cire 

Savon 

Gomme laque 
RSsine de pin 
Suif 

Caoutchouc 
Essence de tSrSbenthine 
Noir de lampe 


18 

18 

14 

6 

10 

2 

5 

6 


On m^le la cire, le savon, la gomme laque, la risine ae 
pin et le suif ; on chauffe la masse jusqu’A ce qu'il com- 
mence k s’en ddgager des bulles, puis on y melange la so- 
lution de caoutchouc dans Tessence de tdr^bentine, ainsi 
que le noir de lampe. On maintient la masse k Pdtat de fu- 
sion et on Tagite jusqu’^i ce que Todeur de Tessence de 
t^r^benthine se soit^i peu pr6s dissipde; on la moule en- 
Buite en batons. 
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Sucre lltliograpMque de Munich. 


Cire 

20 

Suif 

10 

Gomme laque 

20 

Savon 

20 

Soude 

30 

Noir de fum(5e 

10 


Les mati^rea, qui composent cette encre^ sont mises en- 
semble dans un pot ou un chaudron plat ; on les fait fon- 
dreeton les chauffe fortement,en agitantcontinuellement. 


Snore Uthographlque anglaise. 


Cire vierge 

6 

Suif 

6 

Savon dur, au suif 

6 

Gomme laque 

12 

Mastic 

8 

T6r4benthine de Venise 

1 

Noir de lampe 

11 


On met pen ipeu, dans la t6rebenthinechaufr6e,le mas- 
tic et la gomme laque, sous forme de poudres fines : on 
ajoute, leur tour, la cire et le savon et, enfin, le noir de 
fum6e et Ton melange intimement la masse. Quand celle-ci 
est devenue un pen plus ferme, par suite du refroidisse- 
ment, on la roule sur une plaque horizontale et on la 
divise en batons, ou bien on la presse dans des moules 
coDvenablea. 
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Crayon, llthograplilque. 


Le crayon lithograph ique sert k dessiner sur la picrre ; 
il doit avoir une consistance qui perinelte de donner aiK 
batons uue pointe aussi fine qu’& un bon crayon de mine 
de ploinb ; il doit, en outre, donner, sans mOme qu’on ap- 
puie beaucoup, un beau trait, tr^s rdgulier. 


Crayon Xithograptalque do Xjondres. 


Gire 

30 

Suif 

25 

Savon 

20 

•Qomme laqne 

15 

Noir de fumde 

6 


Lea substances sont fondues ensemble : la masse fondue 
est fortement chauff^e et enflaminSe ; on la laisse brftler 
jusqu’i ce qu’elle ait acquis la qualit6 convenable. Il faut 
un peu d’habitude pour reconnaltre ce moment; mais, on 
peut acqufirir facilement cette pratique en couvrant le* re- 
cipient pour eteindre la masse et en formant, avec une fai- 
ble partie de celle-ci, un petit bAton avec lequel on fait 
un essai de dessin. Taut que I’on n’a pas obtenu une masse 
que 1 on puisse facilement tailler en crayon k pointe aiguB 
prisentant lorsqu'on ecrit ou dessine un certain degre d’e' 
lasticite el donnant un beau trait, regulier et noir la 
masse n a pas encore la qualitd ndeessaire ; on la rallume 
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alors et on la laisse br^ler, pendant quelques minutes. 
Quand elle est k point, on la roule sur une plaque de 
marbre pour en former des batons de la grosseur d*une 
plume d’oie, auxquels on donne diffSrentes longueurs, or 
dinairement 6^8 centimetres. 


Crayon Utliograpliique frangais 


Suif 100 

Savon 85 

Gomme laque 70 

Mastic 10 

Noir de fum^e 10 


Tous les ingredients sont fondus ensemble et bien me- 
langes ; on les chauffe jusqu'e inflammation et onles laisse 
briller, pendant quelque temps ; on arr^te ensuite la com- 
bustion en couvrant le recipient et, quand la masse a pns 
consistance, on la roule en petits batons. 


Bnores autograpMaues* 


Les encres autographiqueSjOU de transport, ont pour but, 
ainsi que nous Tavons expose precedemment, de trans- 
porter sur pierre un ecrit ou un dessin execute sur papier 
de maniere que la pierre, apres morsure k Pacide, puisse 
servir immediatement k tirer des epreuves d’impression. 
On peut ainsi, comme il est facile de le comprendre, re- 
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produire un 6crit autant de fois que I’oa veut, et ce pro- 
c6d6 ofifre un moyen de multiplier les reproductions de 
circulaires, lettres, plans de constructions etc. 

On ne peut se dissirauler que la fabrication des encres 
autographiques soit sujette k certames difficult^s. II ne 
s’agit pas seulement, en effet, de preparer un liquide qui 
poss^de les propri6t6s d’une encre,en g6n4ral ; il faut encore 
que ce liquide, au bout d’un temps assez long, puisse 
donner une copie en adhdrant fortement k la pierre et que 
celle ci, aprfes avoir 6t6 passfie k I'acide, permette d ob- 
lenir un tirage parfait. 

S’ll s’agit simplement de reproduire, de eette manidro, 
un 6crit ordinaire k un certain nombre d'exemplaires, on 
peut ^crire avec Tencre autographique sur du papier or- 
dinaire, pourvu qu’il ne soit pas trop grenu ; les traits de 
r^criturese transportent bieu sur la pierre, bien que, par 
ci par 1&5 on puisse encore aperce voir un ddli6 interrompu, 

Sij par contre, il s’agit de reproduire un travail calli- 
graphique, un dessin k la plume, un plan de construction, 
etc., il faut absolument preparer le papier d’une inaniore 
spficiale, si Ton veut obtenir des dpreuves compl6lemeiit 
satisfaisantes, 


Preparation du papier pour impression 
autograpMque • 


Eu suivant la marche que nous allons indiquer, on ob- 
tient da papier qui, k la presse lithographique, reproduit 
sur la pierre le point le plus fin, la ligne la plus delicate,' 
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touch4e lemoins dumonde^peutdtreimmSdiatementpassSe 
k Pacide et donner des miiliers d'^preuves sans d6faut. 

On prend un papier d’impression fin, fort et non coll4^ 
6ur lequel on applique le melange suivant ; 


Gelatine 

10 

Baa 

100 

Tanin 

6 

Baa 

100 


Le papier, 6tal6 sur une planche, est arro&6 avec la so- 
lution de g61atme,pr^par6e k chaud ; on incline la planche 
pour que I’exc^s de liquide puisse s’6goutter, Cela fait, on 
arrose le papier avec la solution de tanin. Apr^s le sfi- 
chage, on renouvelle deux ou trois foisla m6me operation 
— d’abord, la solution de gdlatine, puis la solution de ta- 
nm — enfln, on fait s6clier compl^tement le papier et on 
le soumet^iune forte pression entre des rouleaux k saliner. 
Le papier, ainsi prepare, reporte Addlement sur la pierre 
les lignes les plus fines de I’dcriture ou du dessin que Ton a 
tracds sur lui. 

Si Ton travaille avecce papier, on peut transporter sur la 
pierre lithographique jusqu’aux traits les plus fins d'une 
gravure sur cuivre ou sur acier ;il sufflt d’eucrer la plaque 
de mfital avec de I’encre autogr^-pbique, d’en prendre une 
dpreuve avec le papier prdpard et de transporter cette 
dpreuve sur la pierre. 

Quand on reporte sur la pierre lithographique destracds 
faits sur papier k Tencre autographique, on doit avoir la 
precaution de faire passer plusieurs fois la pierre et le 
papier sous la presse fortement serrde et d’enlever ensulte 
soigneusement le papier. II est ndcessaire de rditdrer le 
passage sous la presse, parce qu’il faut un certain temps k 
la nierre pour prendre et retenir assez fortement Tencre 
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XSncres autograxailq.ues, d’apr^s Andte, 

1 

>Gomme laque 

3 

Cire 

1 

Graisse 

7 

Mastic 

4 

Savon 

3 

Noir de fumfie 

1 

II 

Suif de moutoD, raffind 

100 

Cire jaune 

125 

Savon 

16 

Gomme laque 

150 

Mastic 

125 

T6r4benthine 

16 

Noir de fumee 

30 

HI 

Savon 

100 

Cire 

118 

Graisse 

60 

Mastic 

BO 

Noir de fumSe 

30 

IV 

Cire 

3 

Suif de monton 

B t/2 

Savon 

6 

Gomme laque 

5 1/2 

Mastic 

45 

Tdr^benthine de Venise 

1 

l^oir de fuinSe 

10 



KNCRES KT ORA.YONS HTH0GRAl>fllQUE8 


225 


Sucre autograpbiiiue poor la copie des dessins. 
Composltloix fondamentale ; 


Gire 

70 

Suif 

7S 

Savon 

60 

Gomme copal 

45 

Gomme laque 

70 

Mastic 

70 

Poix 

10 

Huile de lin 

10 

Soufre pulv6ris6 

10 


Oq fait fondre d’abord la gorame copal dans Thuile d© 
iiu et Ton chauffe assez fort pour que Ja masse commence 
k rcSpandre d’6paisses vapeurs, d’une odeur d,cre; on ajoute 
ensuite touLes les aiitres substances dans Tordre suivant : 
le savon, puis le suif et, en dernier lieu, les rdsines. On 
cbauffe alors le fortement melange et on renflamnae ; on 
diminue le feu et, quand il menace de s’dteindre, on 
saupoudre avec le soufre, que Ton atenu prdt, et on m6- 
lange la composition. 

On cherche, dans tous les cas, 2ientretenir la combustion 
]usqu*& ce que pr^s des trois quarts des matiferesprimitive- 
ment employees soient brdl^s ; on 6temt ensuite le feu en 
couvrant le recipient. 


Ehiore autograpMque 1 . 

Composition fondamentale 12 

Eau de pluie iOO 

Garmin d’indigo 5 
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Pour preparer I’encre proprement dite, on fait bouillir 
la composition fondamentale avec Teau, dans les propor- 
tions indiqu4es, jusqu’ii ce qu’il nereste plus que lamoiti6 
environ du liquide ; on d^cante alors celui-ci, quiest bru- 
n^tre, on y dissout le carmin d’lndigo, et Ton met en bou- 
teilles. 

Une composition fondamentale, qui n’a pas hrtiU assez 
longtemps, donne une encre qui s6che trop vite et ne copie 
pas bien. Une composition fondamentale, qui a trop brille', 
donne, il est vrai, une encre avec laquelle on 6crit bien, 
mais qui n'adhSre pas assez fortement A la pierre. II est 
oncore remarquer que, pour transporter I’toiture sur la 
la pierre, il faut mouiller fortement Tenvers du papier, 
afin que Tdcriture s’en d^Stache plus facilement. 


Sucre autograplilque no B, 


Gire 

100 

Savon 

30 

Suif 

16 

Gomme laque 

8 

Poix noire 

4 

Noir de Jampe 

20 


On fond toules les substances ensemble, on mdlange 
jusqu'§. ce que Ton obtienne une masse bien homog^ne, et 
Ton chauffe tr6s graduellement jusqu’d ce que le melange 
commence k fumer foi'tement. On emp^che toutefois la 
masse de brfller, aussit6t qu’elle s’enflamme, en mettant 
sur le recipient oii s’op^re la cuisson un couvercle her- 
mdtique, Quand I’encre est prdte, on la coule dans des 
monies pour en faire desb&tons; pour Temployer, on la 
d^laie dans I'eau chaude. 
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Sincres aatograp]ilq.aes, d’aitrto Andds, 


1 


cGomme laque 

3 

Gire 

i 

Graisse 

7 

Mastic 

4 

Savon 

3 

Noir de fum6e 

1 

n 

Suif de mouton, raffind 

100 

Gire jaune 

12S 

Savon 

16 

Gomme laque 

ISO 

Mastic 

125 

Tdrdben thine 

16 

Noir de fumde 

30 

HI 

Savon 

100 

Gire 

118 

Graisse 

50 

Mastic 

50 

Noir de fumde 

30 

IV 

Gire 

3 

Suif de mouton 

5 i/2 

Savon 

6 

Gomme laque 

S 1/2 

Mastic 

45 

Tdrdben thine de Venise 

1 

Noir de fumde 

10 
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X'etiilles pour copier Tdoriture (Bleu gras) 


Pour obtenir simultan^ment un 6crit et sa copie, on se 
sert de ce qu’on appelle des a ieuilles A copier Sl sec i. 
Pour les preparer, on fond 10 parties de suif dpur6 avec 
d partie de cire jaune, on melange la masse le plus inti- 
mement possible avec 1 partie de bleu de Paris surfln. 
Avec la liqueur chaude, on coucbe rdguliSrement; surun 
seul c6t4, du papier fort et hss6. Si Ton met une feuille k 
copier de ce genre, avec son c6t6 color6 tourn^ en dessous, 
sur une feuille de papier, et si Ton 6crit avec un crayon 
emouss^, en employant une certaine pression, sur une 
feuille de papier plac6e sur les autres feuilles mention- 
n^es, rdcriture, trac^e sur la derni6re feuille, paratt sur 
le papier place sous la feuille A copier, par suite de la d4- 
charge de lacouleurbleuequi enduit cette dernifere. 


Appendioe. 


Copies des dessins par la photographie. 

Certains composes chimiques ont la propriSt^ de sa 
modifier d’une fagon particuli^re sous Vinfluence de la 
lumidre ; c’est sur ce fait que repose toute la photogra- 

rkKia riri -rian-l- — - -T-j. — 
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De reproduction exacte que Tonappelle : d^calqne photo- 
raphique. 

Nous ne donnons ci-apr6s qu’une recette pourcepr^- 
5d6, et renvoyons les personnes qui d^sireraient poussei 
Ins lorn leurs recherches, aux ouvrages spdciaux Merits 
ir ce sujet. 

Par le proefid^, connu sous le nom de cyanotypie (im- 
ression en bleu), on obtieot des copies de dessins ou 
ecriiurej de la mani^re suivante. On imbibe, dans Tobs- 
iritd, du papier avec une solution de 10 parties de chlo- 
ire de fer et 6 parties d’acide tartnque dans 100 parties 
eau, on s^che , ou bien encore, on imbibe le papier 
irec une solution de 10 parties de citrate d’oxyde de fer 
d'ammoniaque et 10 parties de cyanure rouge de po- 
ssium dans 60 d’eau. 

Le papier, plac6 sous le dessin k copier, est expc&6 au 
ileil, pendant une heure, puis arros^ avec une solution 
i 10 parties de cyanure jaune de potassium dans 100 
eau ; le dessin apparalt alors, sur le papier lav6 et s6ch6 
j nouveau, en blanc sur fond bleu. 


^ocide •pour copier les dessins d Vencre de Ghine^ et les 
gravures en taille douce ou sur hois. 


On dissout de Tacide oxalique dans I’eau froide, on 
aufiPe la solution jusqu’d T^bullition et I’on y ajoute de 
cide molybdique, autant qu elle en pent dissoudre. On 
nserve le liquide refroidi dans des bouteilles en verre 
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ou une photo^aphie, on imbibe, dans Tobscurit^, du 
papier avec la solution indiqu^e ci-dessus; on place Ti mage 
k copier, Fiinpression en dessus, sur ce papier, et Ton ex- 
" ose les deux feuilles de papier sous une plaque de verre, 
(dans un chassis de tirage photographique), k la lumi^re 
directs du soleil. On obtient alors une copie directe oil le 
deasin eat blanc sur fond bleu foncS. 

Si le papier de la gravure ft copier est ^pais, on le rend 
transparent en Tenduisant Iftgftrement ft Tenvers avec du 
p6trple. 



CHAPITRE XXVII 


CRAYONS B'ENCRE 


n n’est pas besoin de grandes explications pour prou- 
der la haute valeur des crayons k 6crire^ avec lesquels on 
Deut dessiner ou (Scrire, comme avec un crayon ordinaire 
le mine de plomb, avec cette difference que les dcrits se 
5omportent comme s’ils etaient executes avec de Pencre et 
[u’il esfc difficile de les effacer. Depuis que I'on connalt le 
)ouvoir colorant extraordinaire des couleurs d’aniline, 
)n s*est souvent efforce de faire avec elles des crayons k 
crire — dits crayons d'encre. On en trouve, dans le com- 
nerce, qui sont prepares par divers fabricants; mais, ils 
i*ont pu devenir d’un emploi general parce qu’ils ont 
ncore beaucoup d^nconvenients. 

Les crayons sont trop tendres et attirent fortement Phu- 
nidite de Pair;, ils barboiiillent quand on ecrit ; ou bien, ils 
ont trop durs et cassants et se brisent quand on les ap- 
kointit. Ce sujet merite cependant Pattention des fabri- 
ants et nous donnons ci-dessous quelques recettes pour 
a. fabrication des crayons d’encre. 

La condition fondamentale pour obtenir une pAte k peu 
ires ulilisable est toujours d'employer des matiAres dans 
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ment — et de soumettre le produit, avant de le fa^otincp 
en baguettes, comme cela se fait dans la fabrication des 
crayons de mine de plomb, k une haute pression, pour le 
rendre compact. 

D’apr^s nos experiences k ce sujet^ il est avantageux de 
mettre les crayons, quand on ne s en sert pas, dans un 
etui en metal, et de conserve!', dans un endroit humide, 
le papier sur lequel on doit dcrire , rdcriture prdsente alors 
une coloration intense, lors meme que I’on appuie faible- 
ment le crayon. 

Les couleurs d’aniline, appliquees le plus avantageuse- 
ment k la fabrication des crayons d’encre,sont : la fuchsine 
pour le rouge, le bleu soluble dans I’eau pour le bleu, Ic 
violet de methyle pour le violet et la nigrosine pour le 
noir. 


Crayons d'encre Faber. 


N®1 

Gouleur d'aniline 

so 


Graphite 

37,5 


Eaolm 

12,5 

2 

Gouleur d'aniline 

46 


Graphite 

34 


Kaolin 

24 

3 

Gouleur d’aniline 

30 


Graphite 

30 


Kaolin 

40 

4 

Gouleur d'aniline 

25 


Graphite 

24 


Kaolin 

50 


La masse, meiangee aussi intimement que possible, est 
poussiSe Jl travers une olaaue fmna at 
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m4e ainsi en baguettes que Ton fait s6cher : le n®! esttr^s 
tendre, le n® 4 tr^s dur. 

D'apr^s une autre recette, la p^ite de crayon d’encre se 
prepare en faisant une dficoction de 10 parties de bois de 
Campeche de premiere quality dans 100 parties d’eau ; on 
dvapore la decoction jusqu’^L ce qu’elle se r^duise 10 par- 
ties en poids, et on y ajoute une solution de nitrate de 
chrome en quantity convenable pour que le pr6cipit6 
form6 se soit redissous en donnant une couleur d*un noir 
bleu^Llre. On fait ^vaporer le liquide au bain-marie jusqu’i 
ce qu’il ait attaint une consistancesuffisanteet Pony ajoute 
trois h quatre fois son poids d’argile grasse trfes fine et 
assez de gomme adragante pour que la pS.teform6epuis8e 
se mouler en baguettes. 

Cette recette ne nous paralt pas devoir ^tre recomman- 
d6e et, pour obtenir des crayons d’encre qui salisfassent 
aux besoins de la pratique, il est bien pr6fdrable d*em- 
ployer les couleurs d’aniline. 


Crayons de couleur^ pour icrire sur le bois^ le vene, la porce- 
laine et le m4tal. 

Ces crayons de couleur se pr6parent en soumettant leurs 
parties composantes. pr^alableraent m6l6es d'une fagonm- 
time,SL une tr^s forte pression,sous une presse hydraulique, 
qui moule la pfi-te en baguettes. On monte ces baguettes en 
bois, comme celles des crayons de mine de plomb. Elies 
donnent, moyennant qu’on appuieun peu foit, une Ven- 
ture adhdrente, que Peau n’enl^ve pas. 
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I, Woir 


Noir de ftimde 

10 

Cire 

40 

Suif 

10 

II. Slano 

Blanc de ceruse 

40 

Cire 

20 

Saif 

10 

in. Bleu Clair. 

Bleu de Prusse 

10 

Cire 

20 

Suif 

10 

IV. Bleu foncd. 

Bleu de Prusse 

15 

Gomme 

5 

Suif 

10 

V. Houge. 

Vermilion 

20 

Cire 

60 

Suif 

20 

VI Jaune. 

Jaune de chrome 

10 

Cire 

20 

Suif 

10 


On fait fondre ensemble le snif et la cire ; on ajoute lea 
conleurs et on broie dans des vases que I’on tient chauds. 
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Crayons pour ^crlre sur le verre.' 

I 

Eau S 

Minium i 

Suif 1/4^ i/2 

Les ingredients sont fondus assemble, meies intimement 
et la masse est mouiee en bd.toi«. On rend la masse moins 
dure en augmentant la quantiU de suif. 


D 

Suif 

Gire 

Savon de suif 
Minium 


5 

10 

10 

10 


On fait fondre ensemble le suif, la cire et le savon de 
suif; on ajoute le minium dans la masse fondue et I’onpe- 
trit le melange tant que sa consistance le permet. Avant 
qu’il soit compietement durci, on en fait des batons de la 
grosseur d'un crayon mince. Pour se servir de ces batons, 
il est avantageux de les mettre prealablement dans un en- 
droit un peu chaud ; en effel, quand on les a depuis long- 
temps, ils deviennent cassants et se brisent facilement. 
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ENCRBS A MARQDEB 

1 


Lee liquides, employes sous cenom,serventA appliquer 
des marques oudes caract^res sur les tissus. Oq comprend 
qu’uDe des propri4t4s d'une bonne encre k marquer doit 
6tre de r^sister compl^tement au lavage. De Ticnture tra- 
ces avec de I’encre A marquer doit, aprAs plusieurs somai- 
nes de s^jour du tissu dans I'eau, Tester absolument telJo 
qu’elle ^tait au dAbut de ce temps. 

Ce n’est pas seulement A Teau que les encres A marquer 
doiventrAsister; elles doivent rAsister aussi A tousles pro- 
duits cbimiques servant au lavage, au blanchissage et A 
Fapprdt des bssus, produitsdont quelquesuns out une ac- 
tion trAs Anergique Certaines de ces encres doivent mAme 
Tester nettement visibles aprAs latemture des Atoffes sur 
lesquelles on les a appbquAes, lore mAme que la teinture 
est dAtruite exprAs A Tendroit marquA. 

Nous ne connaissons relativement qu’un petit nombre de 
matiAres satisfaisant aux conditions que Ion peutimposer 
A une encre A marquer; les seuls caractAres absolument 
indAlAbiles sont ceux dont J'Al Ament essentiel est Ip p®*'- 

hnnA 
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celles de Tiridiunij m6tal analogue au platine, ont la pro- 
pri6te, quand on les met en contact avec les matidres or- 
ganiques, de se decomposer de telle fagon que le mfital se 
sSpare Petat d* extreme division en produisant des ca- 
racteres nettement visibles. 

Les composes d’argeni se decomposent par la seule ac- 
tion de la lumiere et noircissent par suite de la separation 
d'argent tr6s finement divisd. Cette circonstance et ce fait 
que Targent est le moins cher des mfitaux nobles (le pla- 
tine a sept fois et l*or quinze fois la valeur commerciale de 
Targent), font de Pargent le metal le plus avantageux que 
Ton puisse employer pour la fabrication des encres ft. mar- 
quer. 

Nous connaissons cependiint aussi des inatiftroscoloran- 
tes organiques auxquelles onpeut donncr une former qui 
leur permet de p4o6trer dans le tissu et do produiro avec 
lui des combinaisons insolubles; une de ccs combinaisons 
est, par exempic, Pindigo blanc qui, surtout sur les tissus 
de fibres animales (kine et sole) est presque inddldbile. 

Les traits d’ecriture,formds avec un sel metallique quel- 
conque, peuvents’enlevcr des tissus avec une facilit6 rela- 
tive et sans laisser de trace. L’argent est dissous par unc 
solution decynanurede potassium, Tor et le platine le sont 
par Teau de chlore, tandis quo des traits formds avec de 
I’lndigo blanc, auquel on ajoute du charbon, sont presque 
indestructibles; en efTet,lors mfime quo i‘on ddtruit la ma- 
tiftre colorante de Pindigo^ le charbon adhere si fortement 
aux fibres que Ton ne pout Tenlever d’aucune maniftre. 
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Encres a marquer metallxquei^ 


A. Bncre A I'argent. 


11 existe un tr^s grand Dombre de receltes pour la fabri 
cation des encres i marquer 4 base d’argent ; nous in- 
diqueronsci-apr^s lesplus importantes d’entre elles. L< 
sel d’argent, que J’on emploie 4 la preparation de ces en 
cres, eat exclusivement le nitrate. Ge produit, (jue Por 
trouve dans 1© commerce sous lesnoms de pierro uifornuh 
et d’azotate d'argent (Jjapis lufmalis^ argeniim nitrivum). 
SG vend g4neralement 4 un prix si eieve que, si on a bcboin 
de Temployer en quantites un peu grandes,on fait bien de 
le preparer soi-mdme, ce qui est d’autant plus avantagcux 
que sa fabrication, d'apr^s lesrecettesqui siiiv6nt,estd'une 
rSussite facile. 


PrdparatloD du nitrate d'argent. 


Pour servir 4 marquer les tissue, le nitrate d’argent doit 
4tre parfaitement exempt de cuivre. 

On obtient un produit parfaitement pur, de la inani^re 
suivante : 

On met de I'argent dans un recipient en verre et on Ty 
fait tremper dans de Pacidenitrique pur. Cetacide attaque 
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le m6tal tr^s finergiquement et le dissout rapidement en 
produisant line grande quantity de vapeurs d’un rouge brun, 
d*une odeur suffocante (vapeurs nitreuses, d'acide hypoa- 
zotiqiie). Suivant que Targent employ^ contient plus ou 
moms de cuivre, la solution se colore plus ou moins en 
bleu (le sel d^argent est incolore tandis que le nitrate de 
cuivre est bleu). 

A la solution d’argent dans Tacide nitnque, on ajoute 
de Tacide chlorhydrique, tant qu’il se forme un pr6cipit6 
blanc cas6lforme de chlorure d’argent, qui se depose rapi- 
dement au fond. Le liquide.qui couvre ce pr6cipit6 (et que 
I’acide chlorhydnque ne doit plus troubler) ; est d^cante, 
apr6s quoi, on lave le pr6cipit6 avec de Teau de pluie pure, 
sur un dltre en papier — I'eau de source ne pent servir 
c(it usage parce qu’elle contient diff4rents sels, — jusqu’i 
ce qu’une petite quantity du liquide filtre ne donne plus 
do coloration bleue avec Tammoniaque, ce qui indique 
I’absence du cuivre 

Le pr6cipit6 de chlorure d’argent est mis, apr^s avoir 
6td lav6, dansun vase en verre ; on verse par-dessus un peu 
d’eau et d’acide chlorhydrique et Pon met dans la masse 
quelques morceaux de zinc. Le chlorure d’argent perd 
alors tr^s vite sa couleur, qui passe k un gris m6tallique 
particulier, et de Fargent m6tallique se s6pare du chlorure 
d argent, Au bout de quelques jours, on filtre de nouveau 
la masse, on lave Pargent pur rest4 sur le filtre, avec de 
I’eau de pluie, tant que le liquide filtr6 produit nnnuage 
blanc avec Tammoniaque, puis on dissout la poudre d’ar- 
gent pur dans de Tacide nitnque, qui doit 6tre parfaite- 
mentexemptde tout melange d'acide chlorhydrique, sans 
quoi des floconsde chlorure d’argent se reform eraient dans 
la solution 

On chauffe avec precaution la solution dans une capsule 
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uvaporatoire en porcblaine , le chauffage s’opftre pr6ft 
blement sur une lampe k alcool oa k gaz, et ne doit jan 
Olre pouss6 assoz fort pour que le liquide comoience bo 
lir, sans quoi se produiraient des jaillissements qui c 
seraient une perte. 

D6s quo la solution est complStement evaporde en 1 
sant comme rfisidu une masse blanche cristallinej on f( 
le feu de inani6re k fondre les cristaux, puis on laisS' 
masse se solidifler. 

On peut, en op6rant comme suit, prdparer le nit 
d’argent d'une mani^re plus simple : 

On dissout I’argent impur et contenant du cuivro, c 
del’acidenitrique pur j, on 6vapore avec precaution le 
lution clarifieejusqu’6, dessiccation et on fond la masse ( 
lallme quelle laisse comme residu. Pendant la fusiot 
couleur fonce rapidement, en mOme temps qu’il se 
des vapeurs nitreuses d’un rouge farun. 

Le nitrate de cuivre a la propriety de so ddcompc 
avec separation d’oxyde noir de cuivre, une tempera 
^ilaquelle le nitrate d'argent ne se decompose pas. 

Le tour de main consiste done principalement k 
la temperature, de maniere qu'elle s’eieve juste k la 1 
pdrature ndeessaire la decomposition du nitrate de 
vre De temp& en temps, on plonge le bout d’une bagi 
de verre dans la masse fondue; on dissout dans de Tec 
pluie la masse de sel solidiQSe sur cette baguette et oi 
saie la solution en y ajoutant une quantity d'ammoni 
k peu pr^s triple de la solution saline. Si Taddition d 
moniaque ne produit pas de coloration bleue dans 
queur, e'est que tout le nitrate de cuivre est d^composi 
laisse alors la masse de sel fondu se solidifier. 

Cette masse de sel fondu est d’une teinte grise et se 
pose de nitrate d*argent,m61^ avec de Poxyde noir dc 
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vre trSs finemcnt <Jivis6. Le melange de cet oxyde est sans 
i raportance pour ce que nous avons en vue, car on emploie 
toujours le nitrate d'argcDt ^I’dtat de solution II suffit, on 
effetjde filtrer la solution, avantde I’employer, pour la de- 
barrasser de I’oxydede cuivreet I’obtenirtout ^ fait pure 
Quel que soit le proeddd au moyen duquel on obtienL le 
nitrate d’argent, il est toujours nScessaire de le fondre ; car, 
il reste dans la masse de ce sel, obtenu par simple dvapo- 
ruLion, tantd’acide nitrique, qu’en 6crivant aveesa solution, 
Ton abtmerait le tissu. 


Preparation destlssus quidolvent dtre znarqu6s. 


On peut, a la v6rit6, employer iinmMialeraent une solu- 
tion de nitrate d’argent dans I’eau de pluiepour denresur 
des tissus ; mais, les traits, obtenus de cette mani6re, s’d- 
talent comme s’ils avaient formes sur du papier bu- 
vard, sans cependant pour cela adherer davantage aux 
(Ibres de I’dtoffe. 

En soumeltant prfialablement les tissus, qu’ils soient de 
lin, de coton, de soie ou de lame, 5.un certain appret — 
iiniquement, cela se congoit, k I’endroit qui doit 6tre mar- 
qu6, — on peut, au moyen de la simple solution de nitrate 
d’argent, ou en employant toute autre encre mdtallique k 
marquer, tracer sur rdtoffe les caracteres et les dessins les 
plus fins sans que les traits s’dtalent; on peut aussi impri - 
mer les caractferesau moyen de timbres, sansquecela nuise 
en rien la nettet6 des contours. 


46 
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Pour rendre le tissu propre k recevoir les onractftres, on 
emploie : 

Cristaux de soude i 

Gomme arabique i 

Eau 10 

On dissout k chand, dans Teau, la gomrne aver, In sou- 
de; on filtre la liqueur et on la conserve dans des bou- 
teilles. Pour Temployer, on en verse une quantity conve- 
nnble dans un vase ; on y plonge In place du tissu que Ton 
veut marquer, on laisse ^goutter le liquide et on suspend 
le tissu pour qu’il s^che. Quand ij est compIMement sec, 
on unit la place imbib(5e en y faisant passer un fer chaud 

repasser. 

Les solutions aqueuses de nitrate et d’autres sols d’argent 
soDt incoleres ; pour pouvoir les employer comme encres 
et reconnattre ce que Ton a 6crit, on les colore avec une 
mati^re colorante indifF4rente, n'ayant par ellc nifirne au- 
cune action sur le sel d’argent. 


X7ncre & marqtuer, A I’argent. 


Nitrate d’argent 2 

Eau 20 

Gomme 2 

Noir de fumfie 1 


On dissout la gomme k part, dans 10 parties d’eau, on 
melange soigneusement la solution avec le noir de fam6e; 
le nitrate d’argent est diasous k part dans 10 parties d’eau 
et Von mkle intimement les deux solutions en agitant. 
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Tomnifs Trid flit ion do noir de funipp n*a pour but que de 
ji'iidiT inimrdiabMiiciit visibles les trails formt^s avec cntto 
I'lirp', on prut remplaeer le noir de fnmee par une autre 
rcjiiliMir; Tindipfo, on poiidro trfts fine, par exemple, cnn- 
vienl bit'U pour ctd usn^^o, on uno sohitinn de vert v<5g^tal: 
natiin'lleinont* il nc f.inf employer de nouleur que ce qui 
est iHvrssaire pour fairo ressorlir nettonionl rficritiire. 

Le liasu, marque avee cette encre, est plane dans un en- 
droitclair, pn'lVTablrmont oxpos^ direclomenl fl la In- 
mi«>ro da snloil le nil rate (rargenl so decompose alors : de 
l*argent tn^s fln^'inent divisd S(* siqian' on profluisant la 
fiiluraticm nnirr , Tacide nitriqui',isole on nn'me temps, est 
n'ndii inorte par la soude conloniie dans la masse prO’ 
[wiree. Faute d<' re srl, il peut arrivrr, surlnut aver, dos 
I IS' ns li^grrs, que rdtolle soil pernV. 

Au tioutde quelques jours, on lave la plane marquee A 
I’encn* : il ne faut cependant pas In falre avant do s'fitre 
ronvnincu que la couleur des traits ne paut plus foncer. 
Pour le premier lavage on n’omploie que de Teau de pluie 
chandr ; on peutonsnite^ si on le desire, laver 1e tissu dans 
line lf‘ssive encoro aasoz forte, sans que cela niiise h la co- 
loration noire de Pdnrlture. 

Nous devons faire ronmrquor ini que Ton ne doit pas so 
srrvirde plumes d’acier pour fierire avec I os encres m6- 
talliqncs ; ear Pargent ou Tor so SfSparent dolours solutions 
et ti(‘ dfipoflent sur les plumes, dont Tacier se diasout. hes 
traits, que Ton obtient alors. ontunecoloration plusdoiro; 
Hr out, on outre, assez fr(5quemment, una bordure cow- 
leur do ronilln provonant del’oxydede fer diasous. Pour lea 
diverscR oncrcs mfitalliqucs, lo mionx est d’avofr i aa dis- 
position des plumes d'oie bien taill^fis ou, pour ^,criro plus 
iln, des plutnea de corbeau. Les plumes, la premiere foia 
qu on sV.n sort, prenruiiil uno nouleur fonc^o due aux sele 
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inetaJliques; cette couleur est noire avec les encres Tar- 
gent; avec celles k Tor, elle est d’un brun indtallique ; on 
pcut toatefois seservir longtemps d’une plume ainsi co- 
loi ee, surtout si on la lave dans Teau de pluie, cheque fois 
que Ton s ea est servi. 


XDncres ammonlaoales. k I'argent. 


Si, une solution aqueuse de nitrate d’argent, on ajoute 
de Tammoniaque, il se produit d’abord un pr6cipit6 d'hy- 
drate d’oxyde d’argent qu’un exc^s d’ammoinaque dissout 
compl^tement en formant une solution de nitrate double 
d’argent et d’ammonioque 

Ce sel a Tavantage de donner des encres qui restent 
toujours Claires et ne Jaissent ddposer aucun pr6cipitd, 
landis que celles ,qui ne contiennent que du nitrate d’ar- 
gent, donnent toujours, surtout quand on les garde long- 
Irmps, un prdcipitd d’argent assez abondant et deviennent 
ainsi, avec le temps, presque compl6tement inutilisables. 


iElnora normale, & I'argent et ^ I'ammoniaque. 


Nitrate dfargent 

6 

Gomme arabique 

- 6 

Soude 

8 

Eau de pluie 

13 

Ammoniaque liquide 

12 


On met le nitrate d'argent solide dans une bouteille pou- 
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ant se boucher ; on Ty dissout dans I’eau, on y ajoute 
ammoniaque et enfin la gomme et la sonde. On met la 
outeille dans un pot, avec de Teaii, et Ton chaufTe jusqu'^t 
i que le liquide ait pns une couleur d*un brun foncepour 
ae les traits formas avec lui soient imm^diatement vi- 
bles. 

Pendant le chauffage du liquide, on tient la bouteille 
rm^e avec un bouchon non serr6, de mani^re que Tam- 
oniaque en exc^s puisse se ddgager ; il faut, du reste, ne 
IS chauffer trop fori, parceque Tammomaque se volati- 
jerait au point qu’il n’en resterait plus assez dans la so- 
tion et qu’il se produirait un pr6cipit6.Pourlam6merai- 
-n, les boiiteilles d.ins lesquelles on conserve Tencre pr6- 
irde doivent 6tre constamment tenues bien bouch^es ; il 
ut aussi, k cause de Taction d^composante dela lumifere, 
nserver Tencre k Tangent et les encres mdtalliques, en 
mdral, dans Tobscurite. 

L’encre, pr^parde par le proc^d6 qui prScMe, convient 
irticuli^rement pour dcrire et dessiner k la plume; si 
[e eat trop fluide, on y ajoute un peu de solution de 
)mme. 


Bncre ^ Targent, pour timbres 


Nitrate d'argent 10 

Ammoniaque 20 

Soude 20 

Gomme 25 

Eau 80 


On dissout, dans deux vases, le nitrate d argent dans 
mmoDiaque, puis la soude et la gomme dans 1 eau ; on 
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r^unit les deux soIqUodb et on chauffe jusqu’i ce que le li- 
quid©^ trouble d’abord,ait pns une belle couleur brune et 
floit devenu tout k fait clair. 

Si Ton veut se aervir de Tencre pour 6crire k la plume, 
on peut Temployer aus3it6t qu elle est devenue brune ; si 
elle doit servir pour de<5 timbres, il convienL de diminuer 
un peu la quantitd de I’eau, de mani^re k obtenir un li- 
quid© d’uoe consiblance plus grande et qui, applique au 
moyen de timbres, donne de belles impressions, bien neltes. 

Pour les hotels, les Stablissements de bains, leshOpi- 
taux, et, en g6iieral, tons les ^tablissements qui ont une 
grande quantitd de linge, il n’y a pas de meilleur© encre k 
marquer que colie indiquOe ci-dessus; car un seul coup de 
timbre imprime nottement et d’une mani^re durable jus- 
qu'aux traits lea plus flaement graves. 


Siticre bon xnarclid, k, I’argent, 


Les encres k Targent donnfies ci-dessus sont assez coQ- 
teuses, parce qu'il faut, pour obtenir des traits d*un noir 
intense, employer une solution forlement concentrSe de 
nitrate d’ argent. 

Il est cependant possible de produire des caract^res d’un 
noir fonc6, sans employer beaucoup d’ argent; on obtient 
ce rdsultat en se servant de sels de cuivre associ6s au ni- 
trate d’argent. 

Si Ton decompose un sel de cuivre par Tammoniaque^ 
on obtient d*abord un pr4cpiil6 bleu clair dehydrate d’o- 
xyde de cuivre, Ce prficipitfi se dissout dans un exc^s d’am- 
- - rtrt1n*>Qtinn fl’iin nifte'ilifinQe 
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1 d azur et en formant de Toxydede cuivreammoniacal. 
'on chauffe une 6criture trac6e avec une encre de ce 
re, en posant dessus, par exemple, un fer chaud i re- 
aer, I’oxyde de cuivre est iaold et produit une poudre 
Q noir intense. 

d done on prepare des encres contenant nn melange 
xydes d’argent et de cuivre ammoniacaux, on arrive k 
emr, mdme avec une encre contenant peu d’argent, de 
les marques noires et durables. 


Nitrate d’argent 

iS 

Vitriol de cuivre 

35 

Atnmoniaque 

50 

Gomme 

30 

Soude 

30 

Eau de pluie 

80 


Au nitrate d'argent et au vitriol de cuivre dissous dans 
parties d’eau, on ajoute Tammoniaque, ce qui produit 
I liquids d*un beau bleu fonc6 et tout k fait clair. Si la 
lution n’fitait pas compl^tement claire^ on y ajouterait 
core un peud^ammomaque. 

La gomme et la soude sont dissoutes k chaud dans les 
I parties d’eau restant et les deux solutions sont r^unies. 

I coloration bleufonc6 de cette encre dispense d’y ajouter 
icune mati^re colorante specials. 

Cette encre est excellente pour la toile et les tissus de 
)ie et de lame ; pour les 6toifes minces de coton^ ainsi 
ue pour la gaze et la mousseline, il faut augmenter un 
eu la quantity de gomme. 

II faut remarquer ici qu^avec des encres dans la com po- 
ition desquelles se trouvent de la soude et de la gomme, 
n peut se dispenser de preparer pr4alableiuent le tibsu 
»our r^criture, comme nous Tavuus indique plus haul. 
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Hlncres a dessln, d* Vargent. 


Pour ex^cuter sur lea tissue de v4ritables dessins, au 
moyen d'encres h Targent, on se sert avantageusement 
de compositions spdcialea qui permettent de tracer les 
lignes les plus fines ; nous donnons ci-dessous quelques 
receUes pour la fabrication de ces encres qui peuvent 
tr^s bien s’employer avec des timbres : 


Nitrate d’ argent 

20 

Soude 

30 

Eau ‘ 

100 

Acide tartrique 

7 

Tournesol 

5 

Gomme 

40 


On prepare cette encre en produisant d'abord uq tar- 
trate double d'oxyde d’argent et d’ammoniaque. Pour 
cela, on dissout premi^rement le nitrate d'argentdans 40 
parties d*eau et la soude dans 60 parties du m^me liquide, 
puis on ajoute de la solution de sonde k celle d’argent, 
jusqu’^ ce que Ton obtienne un pr6cipit6 de carbonate 
d^argent. Ge pr6cipitd blanc est s4par6 par filtration, bien 
lav6 k Feau de pluie et broyd dans un mortier avec un 
peu d’eau et I’acide tartrique. La masse fait alors effer- 
vescence, parce que Tacide tartrique met Facide carboni- 
que en liberld. 

On dissout le tartrate d’ argent produit, en ajoutant avec 
precaution de rammoniaque,puis on mdle I'extrait aqueux 
de tournesol qui donne k Fencre une coloration bleue, 
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fin on melange le tout avec la solution de gomme et on 
»nd la liqueur, autant quo cela est n^cessaire. 


Sucre rouge adessln,^ Targent. 


Nitrate d’ argent 

12 

Acide tartrique 

15 

Gomme 

10 

Carmin 

1/2 

Eau 

20 


On broie le nitrate d argent complMemeiit sec avec 
icide tartrique et Ton verse de Tammon aque sur la 
)udre; on remue fr^quemment ce melange mais on n’em- 
016 pas plus d’ammoniaque qu’il n’est nficessaire pour 
fectuer la solution. Celle-ci, clanfiSe, est mdl^e avec la 
dutioD de gomme et convenablement 4tendue d’eau. 


Sucre verte ^ Targent, de Hiudt. 


Nitrate d’argent 

11 

Ammoniaque 

22 

Soude 

22 

Eau 

12 

Gomme 

50 

Vert vdg^tal 

2 


Cette encre, color§e en vert par le vert yfigStal, s’obtient 
in disBolvant le nitrate d’argent dans I'ammoniaque ; la 
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ion est reunie k celle de soude, pr^par^e k Pavance et 
lante ; fmalement, on y m^le la gomme et le vert 
al. 

pr^s notre experience personnelle, il est preferable 
Sparer cette encre de la maniere suivante : 
dissout le nitrate d argent dans I’ammoniaque ; on 
ige, en agitant, ie liquide avec la soude, puis on 
e la solution de gomme et le vert vegetal. 

.te encre ne devient noire quepeu k peu, quand on 
Dse k la lumiere et particuherement k la lumiere du 
. On peut, d’ailleursjhe^terlenoircissemeDten passant 
r h repasBer;» chaud, sur les caracteres, quand ils sent 


Snore au cULorare d^argent^ 


Nitrate d’argent 

i 

Eau 

lO 

Gomme 

2 

Garmin d'lndigct 

1/4 

Sel marin 

2 

Gomme 

6 

Eau 

10 


1 prepare deuxhquides A etB le premier sort k ecrire, 
cund k preparer le tissu. Lorsque r6criture est seche, 
’expose au soleil ; elle prend alors^ en pea de temps, 
coloration d’un noir intense, le chlorure d’urguiit 
lie contient noircissant rapidement k la lumiere. 
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H. Bncres d'or. 


i*or qui se sfipare trfes facilement, b. Tfitat m4tallique, 
loules ses combinaisons, lorsqu’elles se trouvent en 
luct avec des mati^res organiques, s’emploie trfes avan- 
cusementpour dcrire sur des tissue et Ton peut, avec 
metal, selon la mani^re dont on le traite, ubtenir des 
its noirs, bruns ou d’un beau rouge pourpre. Malheu- 
sement, Temploi des encres d’or, excellentcs d'ailleurs, 
pourrait se g6n6raliser h, cause du pnx elevd du metal 
L les compose, bien qu’elles donnent des traits fort dilfi- 
js b. eflfacer. 


JBiiLore noir d I’or. 


Reade a propos6 un proc6d6 pour fabriquer cette encre ; 
ais, dans la preparation d’undes Elements les plus nd- 
ssaires, Tiodure d’ ammonium, ilsefortuetrfes facilement 
le quantity notable d’un corps qui fait explosion avec 
le violence extraordinaire : Tiodure d’azote Si Tonop^re 
ir le proc6de de Reade, il va sans dire qu’il faut prendre 
3 plus grandes precautions pour 4viter la formation de 
j corps extr^mement dangereux. 

Nous pr6parons cependant I’lodure d'ammonium neces- 

iire k la fabrication de cette encre par un moyen qui 
' 1 - 1 'J.A ■nrnfinf't inn d*iO“ 
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dure d’azote et qui, par cons^queut, est tout k fait saus 
danger. 

On fait d’abord passer dans rammoniaque de I’hydro- 
gfene sulfQr4, obtenu en versantde Tacide sulfunque sur 
du sulfure defer ; il se forme ainsidu sulfured’ammonium. 
Dans le sulfure d’ammonium on dissout de Tiode ; il se 
produit un nuage laiteux dansle liquids, parce que Tiode, 
en se combinant avec Tammonium du sulfure d’ammo- 
nium, s4pare le soufre de ce dernier corps. 

On s4pare, parfiltration, la solution incolore d'lodure 
d’ammonium du soufre mis en liberie On y dissout une 
nouvelle quantity d’lode et I’on plonge dans le liquide de 
Tor veritable en feuilles, qui s’y dissout rapidement. On a 
ainsiune solution qui se compose d’un sel double d’lodure 
d*or et d*iodure d’ ammonium. 

Si Ton 4crit avec ce liquide seul, sur un tissu, on ob- 
tient des traits d’un noir brun ; mais, si Ton m41e la solu- 
tion d'or avec une des encres d’argent ammoniacales indi- 
qudes ci-dessus, on obtient des traits noirs. 


Encre pourpre & Tor. 


A Ghlorure double d’or et de sodium 1 


Eau ID 

Gomme 1 

B Sel d’dtain 1 

Eau 100 

Gomme 10 


Pour fabriquer cette encre, qui se compose de deux 

HrrriAnm Tn nromiA-nfl A oor^f A ACrf- 1 nnA 
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|)roniL'iiL dito, doiU I’autre J3 sert k preparer le 
1, on compose le chlorure double d’or et de sodium de 
laniftre suivante : 

n dissout Tor dans de l*acide chlorhydrjque conceu- 
auquel on ajoute de temps en temps un peu d’acide 
ique, jusqu’A co que lout amt dissous; pour 4 parties 
ide chlorhydrique, il faut environ 1 partie d’acide 
que. La solution d’or impure (contenant du cuivre), 
ivaporfie on chauffant fortement^ pour 61iminer I’acide 
xc^s ; on I’dlend ensuite avec de Teau et Pon y ajoute 
land une solution d’acide oxalique qui prdcipite Tor 
forme d’une fine poudre brune. 

1 dissout de nouveau Tor pur, apri^s Tavoir lavd, dans 
melange d’acidcs chlorhydrique et nitrique et Ton 
I, fit la solution, du sel inarin. Le liquids, que Ton 
K)i‘o ensuite, donne des cflsLaux de chlorure double 
et (ie sodium. 

Ton veut 6crire au moycn do cette encro, on pri^pare 
ord r^Lon’e avec la solution de chlorure d’etain, apr^s 
on ecnt avec la solution d’or. 

KC forme alors dans Ic lissu un compost connu sous 
jin de pourpre de Cassius, et dont la coloration est 
taut plus tendre que Ton emploie des solutions plus 
dues. 


Snore brillante 4 I'or. 


Dur obtenir, avec une solution d'or, des traits qui 
t le brillant naturel de ce mfital, il faut mdler au pro- 
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preprints de s^parer Tor de ses composes, avec son as- 
pect mdtallique; ce corps est I’acide oxalique, que Ton 
troQve abondamment dans le commerce. On prepare les 
solutions suivantes : 

A Ghlorure double d*or et de sodium 1 


Gonime -4 

Eau 10 

B Acide oxalique S 

Gomme 4 

Eau 10 


A eat le liquide pour 6crire, B celui pour preparer le 
tissu j quand I’^cnture est trac6e, on lisse le tissu au 
moyen d’une forte pression et on le lave. 


C. XMcres au platine. 


Si Ton dissout du platine dans un melange d’acides 
chlorhydrique et nitrique, on obtient par evaporation 
une masse saline compos^e de chlorure de platine ; si Ton 
dcrit, avec cette encre seule, sur un tissu, on obtient des 
traits d'unnoir mat ; si on emploie en m6me temps du sel 
d’4tain on obtient des traits rouges. 


Snore noire au platine. 


A Chlorure de platine 1 

Gomme 2 

Eau iO 

B Acide oxalique 3 

Gomme 3 
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A sert a ecrire, B k preparer le tissu. Quand T^criture 
3st sSche et a acquis toute sa nettetS, on lave le tissu. 


D. Elnores v6g6tales k. marquer. 


En dehors cles solutions de sels nietalliqucs, nouscon- 
Qaissons plusieurs corps organiques pouvant produire sur 
es tissufl des traits de couleura varices ; or, Temploi de 
:es substances est, k vrai dire, pr^f^rable h celui des pre- 
parations mdtalliquea ; d’abord parce qu’elles sont moins 
iheres que ces dernieres, ensuite parce qu’elles presentent, 
3oraparatiyement, une durability plus grande, les traits 
Bxdcutes avec les sels d’or, de platine et d’argent pouvant 
j’efTacei' peu 4 peu au moyen d’un traitement par les solu- 
;[ons de cyanure de potassium ou les acides etendus em- 
ployes avec precaution, 

On pourrait facileinent tracer sur des tissus des ecrilu- 
?es des couleurs les plus diverses ; il sufflrait,pourcela,de 
iiordancer le tissu avec un eel d'alumine pur ou du chlo- 
:ure d’etam et de le traiter ensuite au moyen d’une decoc- 
:ion de quelque matiere colorante, cochenille, Campeche, 
jarance, etc. La matiere colorante, combinee avec I’alu- 
nineou le chlorure d’dtain, produit des sels, connus sous 
0 nom de laques, des couleurs correspondantes. 

Les tissus. qui ne doivent pas ytre mouiliy8,peuvent ef- 
cctivement se marquer avec des combinaisons de ce genre 
— Timprimerie surytofTesest, k proprement parler, basde 
)Ur ce procddy — mais, pour des tissus qui doivent ytrelavya 
louvent, ces sortes de liquides colorants ne conviennent 
point, parce que les produits chimiques employys dans le 
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hlaaclussage et surtout le savon et la lessive, d(Stiuiraiet 
compI6tement les marques, en tr6a pen de temps, 

II existe cepcndant quelques mati^res colorantes, d’or 
gine organique, qui r^sistent parfaitement a Taction de ] 
lessive et sont, par suite, d’un excellent usage dans la h 
bncation des encres i marquer. Les mali5resprefdrable- 
dans ce cas, sont TindigoLinepure, la matiere colorante c 
Tanacarde et le noir d’aniline. 


Snore & inarg,uer, a Tlndigotine. 


La mali^re colorante bleue, qui se trouve dans Ti 
digo, I’mdigotine, a la propriel^ de se transformer, so 
Tinfluoiice de certaines substances, en conibinaisonincolc 
que Ton a nominde indigo blanc Or, I’lndigo blanc ne pc 
exister qu*en Tabsence de roxyg6ne ; df s qu’on lo met 
presence de Tair, il se transfornne de nouveau rapidemc 
en indigo bleu ou iiidigoUne, doiiL le seul dissolvant 
Facide sulfunque fumant. 

Pour preparer I’indigo blanc, on op6re de la mani 
suivanteionmet, dans uneboutcille, 5 parties d'lndigo 1 
sec et r^duit en poudre aussi t^nue que possible; oi 
ajoute dix parties de vitriol vert, ou de fer, et Ton ve 
sur le tout une solution de 10 parlies de soude caustn 
dans 50 parties d’eau On bouche alors la bouteille a 
un bouchon bien serreet on Tabandoime H elle-mdme, t 
en Tagitant k plusicurs reprises, pendant plusieurs joi 
Lorsqu’il ne se montre plus de coloration bleue quanc 
agite le hquide, la transformation de Tindigo bleu en 
diso blanc est compute. 
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On prepare, dans une bouteille, 5 parties de gomme avec 
4/4 de tonrnesol qai doit ^tre finement pulverise On 
verse rapidement la solution d’lndigo blanc dans cette 
bouteille, que I’on bouche aussitbt et que I’on agiteforte- 
inent pour dissoudre la gomme, et i'on obtientainsi I’en- 
cre 6, 6crire. 

Pour s'en servir, on plonge la plume dans la bouteille, 
que Ton rebouche aussifcbt, soigneusement, et Ton 6crit 
avec I’encre sur lo lissu sans faire subir k celui-ci de pre- 
paration speciale Les traits verdissent peu k peu k Pair, 
en formant du bleu d'indigo pur, et nepeuventplus se d6- 
truire que par Taction du chlore ou de Tacide nilrique. De 
la solution d’indigo blanc contenue dans la bouteille se sd- 
pare, au bout d’un temps prolong^, une poudre d’un bleu 
fonc6, qui est de Tindigotine pure et que Ton emploie, de 
nouveau, la premiere fois que Ton a deTmdigo blanc S.prd- 
parer. 


Kncra 4 marquer, 4 ranacaxde. 


II existe, dans le commerce, deux sortes de noix que Ton 
d4signe sous les noms de noix d'anacarde, de pou d’^lS* 
phant ou de noix d’acajou Les anacardes d’orient sont les 
fruits deTAwa?’cad^wm Zon^z/b/mwi, arbreoriginaire desindes 
onentales. Ils ont la forme d’un coeur, sont aplatis, ar- 
rondis au bord et d'une couleur variant du gris au noir. 

La seconde sorte d'anacardes ou noix d'acajou provient 
de VAnacardium occidenialeBxhvQ onginairede I’Amfirique. 
Les fruits ont la forme de noixet sont d’un gris verd^Ltre et 
Ir^s luisants. 


17 
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La mati^re, qui fournitleprincipe coluraoLdansles noix 
d’anacarde, participede la nature d’unehuile essenlielle et 
de celled*une rdsine. Onpeut Textraire entraitantJes fruits 
grossidrement concassfis par I’esprit de vin et Tether; mais, 
plusfacilement encore k I’aide de I’essence de p6trole, en 
operant de la mani^re suivante : 

On recouvre Jes fruits grossi^remenl pulverises el cou- 
tenus dans unebouteille, avecde I'essencede pdtrole, souS’ 
produit de la rectification du pitrole, et I’on ferme la bou- 
teille avec un bouchon qui joint tr^s bien, car Tessence 
do petrole est un corps volatil. On agite frequemment et, 
au boutde quelques jours, on flltre le hquide obtenu dans 
une capsule oix on le laisse sejourner, en le tenant Tabn 
de la poussi^re^ j usqu’^ ce qu’ll se soit change en une masse 
sirupeuso qui est I'exlrait d’anacarde. 

G^ndralement, il n’est pas n^cessaire d'ajouter de la 
gomme k cet extrait ; car il est do lui*m6me assez 6pais 
pour qu’on puisse tr^s bien s’en servir pour dcrire i la 
plume ou imprimer avec un timbre. 

Les traits, imprimds avec Textr ait d’aiiacardesurles tis- 
sus de toile ou <^e coton, ne paraisseotpas noirs immedia- 
lement ; ils sont d'une couleur bran sale ; au contact des 
alcalis, ils prennent, en peu de temps, une couleur moins 
foncde. 

Pour obtenir avec ce produit des marques r^sistantes et 
nettes, nous recommandons de mettre, pendant peu de 
temps, le tissu, dte qu*il est marqu6, au-dessus d’un reci- 
pient contenant de I’ammoDiaque. L’action de ce corps 
donne promptement une grande intensite k la couleur des 
caracteres. 

Cette couleur possede une telle resistance que Ton peut 
laver les tissue dans une solution de chlorure dechaux, ou 
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lesplonger dans I’acide nitrique 6tendu,sans que les traits 
soient alt^res le laoiDs du moDda. 


Sucre noire au cuivre pour xuarquer le ling'e. 


A une solulion de chlorure de cuivre, on ajoute une les- 
sive alcaline tant qu il se forme un pr6cipit6 ; on d^cante 
la liqueur, on dissout le pr6cipit6dans une quantity d’am- 
moniaque aussi faible que possible, et Ton ajoute assez de 
dextrine pour que Ton puisse 6crire avec le liquide (au 
moyea de plumes d*oie) sansque I’^critures'^tale.On posse 
un fer k repasser, chaud, sur T^criture ; quand elle est 
che, elle prend alors une teinte noire. 


Snore iu marquer, ^ raniilne. 


De m^me que les couleurs d’aniline, en gSn^ral, se 
transforment en encre de couleur, on peut employer 
le noir d*aniline d, fabriquer une encre k marquer excel - 
lente et qui satisfait k toutes les conditions n^cessaires. 
L’usage des autres couleurs d'amline, comme le rouge, le 
vert, le bleuet le violet, dans la fabrication des enores k 
marquer, est limits par cette circonstance que ces couleurs, 
d’une grande beaut6 d*ailleurs, n’offrent qu’une resistance 
ivhs faible, et s’effacent en peu de temps quand elles sont 
soumises ^Taction des alcalis dont leblanchissagedulinge 
comporte Templol. 
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Pour fabriquer Tencre h marquer k raniline, on a pro- 
pose difT^rentes recettes dont nous reproduisons ci-apr6s 
les meilleures. 


Snore & marquer, a I’aulllne et au ouivre. 


Chlorure de cuivre 

15 

Sel ammoniac 

10 

Chlorate de soude 

20 

Eau 

100 

Chlorhydrate d’anilino 

25 

Gomme 

20 

Glycerine 

5 

Eau 

50 


On prepare les solutions A et B s4par6ment et Ton m^le 
cinq parties de solution B h une partie de solution A: il se 
produitun liquide vert, qui noircit conopl^teroent etrapi- 
dement k i’air, mais qui, alors, ne peutplus servir k T^cri- 
lure. Pour ce motif, nous ne melons jamais les deux liqui* 
des qu’au moment de Temploi. 

Pour donner de la resistance 4 recnture, il faut la fixer 
sur le tissu, ce qui se fait en exposant les places sur les- 
quelles on a ecrit, lorsque les caract4res ont compietement 
s6clid, audessus de la vapeur deTeau bouiIlantejusqu*4ce 
que le tissu paraisse compietement impregnd d^humidite. 
Une dcriture ainsi trac^e reste inalterable, si souvent qu'on 
la lave et resists, pendant longtemps, k la lessive et meme 
au clilorure de chaux. 
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Slnore k marquer le Huge, d'aprda 

Jacobsen. 

I Ghiorure de cuivre cristallis^ 

8,5 gr. 

Chlorate de soude 

10,6 

Sel ammoniac 

5,3 

Eau di8till4e 

60 

II Glycdrine, ou 

10 gr. 

m61de avec une solution de 1 partie 


de gommo dans 2 parties d'eau 

20 

Chlorhydrale d' aniline 

20 

dissous dans eau distillde 

80 


ImmidiatomeDt avant Temploi, on melange 1 partie do 
la solution I avec 4 parlies de la solution II et Ton obtient 
an liquide verdAtre donnant, au bout de quelque temps, 
sur le linge, des traits noirs qui sont bon teint. 

On trouve dans le commerce, sous le nom de J6totino, 
unc encre 4 marquer de la composition suivante : 


Snore pour timbre, k Taxilllne. 


Ghiorure de cuivre 

1 

Ammoniaque 

40 

marin 

1 

Chlorhydrale d’aniliue 

40 

Gomme 

IS 

Glycerine 

15 

Eau 

30 



FABRICATION DBS IJNORES 


All moment de remploi, on melange quatre parties de 
la solution A avec une partie de la aolulion B. Le fixage 
s op^re en posant un fer A repasser, chaud, sur l^icriture 
et en Vy laissant sojourner quelques minutes. 


Snore noire a marquer^ ^ l*a.niiine. 


Noir d^aniline 1,75 gr. 

Esprit de vin k 95° cenWsimaui 42 
Acide chlorhydrique 60 gouttes 

Gomme arabique 2,6 gr. 

Eau 170 » 

« 


On melange d'abord le noir d'anilineavec I’esprit de viii 
et I’acide chlorhydrique. puis on ajoute la solution de 
gomme.Le melange donneuneencre, d un noirtr^s intense, 
maisqui s’efface quand onmouillele linge. Pour employer 
ce liquide k marquer du linge, on remplace la solution 
de gomme par une solution de : 

Gomme laque 2,6 gr. 

Esprit de vin 170 

Cette encre peut servir k marquer les tlssus, St dcrire sur 
le bois, le mdtal, le cuir el le caoutchouc, Teauest sans ac- 
tion sur elle. Depuis la ddcouverte 'des encres vfigfitales k 
marquer, les encres m6tallique8, beaucoup plus coiiteu 
ses, sont beaucoup moms employees ; elles in^ritent cepen- 
danttoujours Iapr6f6rence parce qu 'elles aont absolument 
iusensibles A Taction des alcalis employes au blanchissage 
et, par cons4qaent, que les marques iaitee avec elles sur 
les tlssus ne s’eHacent jamais. On peut cependant enlever 
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conipl^tementles encres nnSUilliques des tissus en traUant 
ceux-ci par une solution aqueuse de cyanure de potas- 
sium ; on r^uasit^galement ^ enlever les caract^res traces 
avec les eocres i Fargent, au moyen d acide nitnque 
tr^s 6tendu. L’or et le platme ne peuvont s’filiminer qu’au 
moyen de liquides contcnant du chloro libre. 

On trace, snr un lissu,une ecnturc absolument inddlebile 
en se servant d’une baguelLe do verrc dlirdc en pointeline, 
que Toil plongo dans racido sulfuriquo concontr(5; aussi- 
l6t que I’icriture est dcvenue brune, on lavele tissu. Dans 
ce cas, une partie du tissu est carbonis^e et il en rdsulte 
une marque incITapable. Le procdde, toutofois,exige beau- 
coup d'habitude ; car, si Taction de Tacide sulfurique est 
un peu trop prolongde, il se produit tr6s facilement des 
TO us dans le tissu. 
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EKGRES SPJIICIALES 


Dans certaines industries, on a besom d’encres spdcia- 
les avec lesquelles onpiiisse 6cnre sur du mfital, du cuir, 
du bois, de Tivoire, etc. L’^tat variable du corps, qui doit 
servir k recevoir r4criture,exige aussi que Tencre soit mo' 
difide, dans certains cas. 


EndTf puiir fcrire m 


Snore noire brillante, pour m^taux. 

Copal 10 

Essence de tdr^benthine 12 

Noir de fum4e 2 

On met la r^sine copal dans une cuiller en fen et on la 
chauffe, sur un feu de cbarbon^ jusquA fusion; d^s que le 
tout est fondu, on pousse le feu de mani^re que la rdsine 
commence k se decomposer, et d^gage des vapeurs ^paisses 
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. lourdes. D est nccessaire d avoir tout pr6t ua couvercle 
li s’ajuste bien sur la cuiller afln de pouvoir 6teindre 
(imddiatement lamasse de r 6sine^ si elle yient 6.s’enflammer . 

que la r4sine est d4compos4e et r^duite aux quatre 
nqui^mes de la quantity primitivemeut employee, on 
itire la cuiller du feu ; on la laisse un peu refroidir et Ton 
oute avec precaution un peu de tSrebenthine. Si la tetn- 
Srature do la masse etait encore un peu trop haute, reS" 
mce de tSrSbonthine pourrait 4tre projet5e au dehors ; il 
a done des precautions k observer^ dans ce cas. 

On agite constamment pendant que Ton verse Tessence 
3 tdrdbenthine; en dernier lieu, on ajoute le noir de 
imde. Si la masse, apr^s refroidisaement, se trouve trop 
laisse, on y ajoute de Tessence de t^r^benthine jusqu’'^ 
qu’elle alt la consistance convenablc pour r6cnture. 
L’encro, aprfis sa preparation, doit 6tre conserv^e dans 
03 r6cipients bien fermfe, parce quelle s6che assez vite k 
air. 

Avec cette encre, on pout^crire sur un mdtal, quel qu'il 
oit; mais, r^criture adhfere surtoutquand le m^tal est 
•ropre et un peu grenu, ce que Ton obtient en le frottant 
mmddiatement, avant d’dcrire, avec un brin de bois. 


Snore rouge hrlUante, poxir m^taux. 

Copal 20 

Essence de t4r£benthme 24 

Vermilion 2 

La preparation de cette encre se fait absolument comme 
lous Tavons indiqud pour Tencre noire, il ne faut cepen- 
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dant pas ajouler autant d’essence de turebenthine qne dans 
I’enBre noire, parce quele vermilion qai^comme on le sail, 
est un corps lourd, se s6pare facilcinent d*une masse li- 
quids peu ^paib&e. 


£]nores brillantes de couleurs pour m^taux. 


Eu prendnl couinio base la coraposilion dtScrite plu^ 
haut, onpeutpreparer des encres de couleurs quelconques : 
pour du vert, on prend du vert de Scheele; pour du bleu, 
de Toutremer ou du bleu de Prusse ; pour dujaiine, du 
jauue de chrome , pour du violet, du violet d'aniiine. 


Snores d’un noir mat, pour fcaux. 


Vitriol de cuivre 10 

Vinaigre 2 

Eromme 4 

Noir de fum^e 2 

Eau 10 


Avec cette encre, on peat tracer sur du fer poli, du zinc 
et du laiton, destraits d’un beau noir mat; mais, on ne 
peat le faire sur le cuivre rouge ni sur retain ; pour ces 
derniers m^taux, on emploie le melange suivant : 


Vitriol de cuivre 10 

Acide chlorhydrique 4 

Gomme 4 

Sel ammoniac 8 

Noirdefumrf^A 
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Sincre pour ^orlre sur Tao^gent. 


On dissout 1 partie de chlorure double d'or et de sodiuiii 
Jans 15 parties d'eau et Ton 6critoudessineaveccettesolu- 
, ion sur Targent poli; il seproduitinam^diatement desmar- 
jues d’un beau brun dore ; si I’objet doit garder cette cou- 
eur, on le pionge, quand I’^criLure est trac4e, dans Tani- 
noniaque, puis on le rince avec de Teau ; si Ips traits doi- 
irent presenter une teinte noire, on expose I'objet au soleil 
jui, en peu de temps, change en noir la couleur brun dor6. 

On peut aussi 4crire en noir sur Targent en se servant 
I’une solution de chlorure de platine ; elle se prepare en 
lissolvant du platine dans un melange d'acides nitrique et 
ihlorhydrique. 

Si Ton applique cette encre sur des gravures ex6cutees 
^ur argent, Tobjet prend le rn^me aspect que s’il avait 
[iiGll6. 


Bnorepour 6crJLre en noir sur le zino. 

Vitriol de cuivre 1 

Chlorate de potasse 1 

Eau 

On 6crit avec une plume d’oie sur le zinc prdalablemeut 
l^oli et Von obtient imm^diatement des traits noirs ; on 
rince la plaque, pr6alablement s6ch6e, avec de I’eau pure, 
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Biicre nolr*. pour la ouir. 


Noix de galln 

10 

Gommo 

1 

Kau 

100 

Vitriol de for 

1 

Gomme 

2 

Carmin d'indigo 

1/-2 

Enu 

10 


On ondnil In place, du cuir, aur laijnrllc on vcul icrire, 
aver la aniulion A qu'on laisaa s4cher, puis on dcrit avec 
la acdntion It. Lea trails ex6cul6a de cette niani^re ont une 
belle couleur noire et pdn&trent profonddment dans le cuir, 
aurtout ai on humecte fortement celui-ci aur le c6td infd* 
riour. 


JBSuora noire pour lee Ussus de fll, de ooton, de lalne 
et de sole. 


On imprdgne le tisau, 4 I’endroit convenable, d'une so- 
lution d’alun ; on laisae sdcher le liquide et I’on passe en- 
suite plusieurs couches de ddcoction de noiz de galle. 

Sur le tissu ainsi prdpard, on pent exdcuter avec le md- 
langeB, donnd dans la recette prdeddente, les traits les plus 
fins. Si Ton augmente un peu la quantitd de carmin d’in- 
digo rdcriture, n’en sera que beaucoup plus durable. 
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Snore 'bleue pour le verre, inalterable ^ l’eai> 


Goaime laque blanche 10 

Ter6benthine de Venise tf 

Essence de terebenlhinc 15 

Poudre d’indigo 5 


La solution de gonune laque et de terSbenthine dans- 
Tessence de yr6benthine est acc^lSrSe par I’emploi d’un 
bain-marie dans lequel on plonge la bouteille ^ on ajoute 
tlnalement Tindigo r^duit en poudre aussi fine que pos- 
sible. 


Snore pour etig.uettes de laboratolres. 


Bans 400 grammes d'eaubouiJlanle, on dissout 30 gram- 
mes de borax ^ on ajoute k la solution 20 grammes de 
gomme laque blonde ; on fait bouiJlir jusqu'e ce que 
Ja gomme laque soit dissoute, on hltre et on ajoute au li- 
quide Clair 10 grammes de nigrosine et 15 k 30 grammes 
d’ammoniaque. 

Cette encre resists longtemps k Taction des vapeurs des- 
tructives, si fr^qaentes dans les laboratoires. 


Slncre pour 6orlre sur I'ivoira. 


On peut, sur Tivoire, tracer des caractbres et des dessins 
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nolps et ineffagables ; mais, onpeut auss^j, parun proc(^.d4 
simple, executer sup cette mati^re detr^s beaux dessins en 
toutes nuances, passant du noir le plus fonc6, par le brun 
et au blond le plus clair. 

Pour 6crire ou dessmer sur I’lvoire, il faut d abord le 
prdparer, car Tencre ne prendrait pas sur sa surface qui 
est grasse. Cette preparation est facile ; elle consiste k 
plonger I’ivoire dans une solution conceniree de savon, h 
Vj laisser sejourner, pendant quelque temps, et k le layer 
ensuite; il est cependant preferable d’employer, pour cet 
usage^ de I’ammoniaque. 

On prepare d'abord une encre normals dont la compo- 
sition esl' 


Nitrate d’ argent 10 

Eau distillee 100 

On partage cettc encre normale en dix parties 6gales ; 
on en laisse une int'.cte, que Ton d4signe par le N® 1 ; une 
autre partie, designee sous leN« 2, est meiee avec une 
quantite d’eau egale et, par suite, contient moitie moins 
de nitrate d’argent que le N° 1 ; une troisieme solution 
contient 3 parties d’eau pour une partie de nitrate d’ar- 
gent, et ainsi de suite. 

Plus les diverses solutions de nitrate d'argent sont faibles, 
plus sont cl airs les traits ou les dessins que Ton fait avec 
elles ; tandis que le d donne des traits tout k fait noirs, 
le No 2 en donne de plus clairs, qui virent davantage au 
gris, et le No 10 ue donne plus qu’un ton gris tout k fait 
pdle. 

Au moyen de ces encres de diff^rentes forces, on fait, 
sur ivoire, avecbeaucoup de go6t, des dessins ^la plume 
ou au pinceau qui sont inalt4rable8 et dont les nuances 
varient depuis le gris jusqu’au noir. 
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Si Ton vent ohtonir dps dessins avec un ton chaud dn 
brun riortS on met Pobjct en ivoiro dans une solution de : 

Chlorure double d'or et dc sodium i 
Eau 100 

On I’y laissp re quo le dessin noir soil pass6 an 

brim doi'^^ et,('ntin,on iiu'tla plaque, iumi6diatement apr^s 
Pavoir tirfe dii bain d\)r, duns une solution d’une partie 
d’hyposuKUe dt» soude dans dix parlies fVcaii, 


Slncre pour ucrlre et dessiner sur le bois 


En traitant h* hois avoo adresse, surlout uu bois tendrcj 
on peut obfnnir sur lui, i Taide de diverses encres, de 
beaux effeta de densin qui saveut donner, rndme qnand on 
les regarde d’une faiblo distance, Tillusion de travaux en 
marqnrderie, 

11 Gst, en toufl cas, n^cosaaire de preparer le bois en I’en- 
duisant. k plusieurs reprifiOB, d’uno solution bouillantc de 
gdlatine, el en le traitant ensnite par une solution qui ein- 
p^che Timbibition et, par suite, lus Imvures de I’encre sur 
le bois* en ni^.me temps qu'elle sert de base aux liquidos 
servant d' encres. 


Alun 10 

Sel d’dtain iO 

Acide chlorhydriquR 2 

Eau eo 


On passe, i plusieurs reprises, cette solution surlebois 
avec une fiponge. 
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Sur le bois aiosi prepare, on pent obtenir toutes les cou- 
Icurs possibles, en se servant des encres suivantes : 

Noir, au moyen de Tencre d'anacarde, mentionn^e plus 
haut , quand le dessm a s6ch6,on passe par-dessus un pin- 
ceau tremp6 dans ranimomaque. 

Bran, avec une solution aqueuse de permanganate de 
potasse. 

Bleu, avec une decoction de bois de Campeche 

Rouge, avec une decoction de bois rouge dans I’eau, ou 
encore avec de I’encre de cochenille ammoniacale. 

Jaune, avec une decoction degrames de Perse oud’ Avi- 
gnon ou bien avec une solution d'acide picrique. 


Snore pour marquer les colls. 


Gomme arabique 5 kg. 

Eau 6 kg. 

Extrait de Camp6che (density = 1,09) . . . IB kg 

Bichromate de potasse. • ... 75 gr 

Solution de nitrate de fer (d = 1,37) 750 gr. 

Extrait de sumac. : 500 gr 

Pour avoir de Tencred’un noir-bleu, on ajoute : 

Extrait d’lndigo 125 gr. 
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BNCaES SmPATHlQtJES 


jes liquides servant, sous ce nom, irficriture, n’ont au- 
e valeur pratique particuli^re et ne constituent que des 
iisements chimiques. 

ous le nom d'encres sympathiques, on dfisigne celles 
t la couleur,quand on lea traite d'une certaine mani^re, 
nge, paralt ou disparalt; certaines encres sympathiques 
omposent d’un seulliquide, d*autres de deux liquides : 
li qui sert k 6crire et celui qui sert k faire apparaltre 
riture. 


Bnores syiiipatlilq,ueB Javres 


I 

in dissoutducuivredansracide chlorhydrique, auquel 
ajoute de Tacide nitriqu^, et Ton 6tend assez fortement 
olution pour qu’en 6crivant avec elle on obtienne des 
ts invisibles. Quand on chaufle le papier, lesleltres ap- 
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paraissent avecune couleurd’un beau jaune ; maia elies 

s’effaceut par le refroidissement. 


It 

Ondissoutde rantimoine dans Tacide chlorhydriquu 
auquel on ajoute de I'acide nitrique el 1 un dcrit avec la so- 
lution ainsi obtenue ; si, quand le papier est sec, on pose 
le c6t6 4crit sur une decoction de noix de galle, ou si on 
Tenduitde cette decoction, les traits apparaissent avec une 
belle couieuriaune. 


jSiUcre sympatMque 4 Tor. 


On ^crit avec une solution mod^reinent ^tendue de chlo- 
rure double d'or et de sodium, puis on traite lo papier par 
une solution d’une partie d’acide oxalique dans dix par- 
ties d’eau ; les caraeWres apparaissent avec une couleur 
d'or inalterable et, si on lisse le papier, ils uqui^rcot un 
tr^ bel 4clat m^tallique. 


Knore rouge S7mpatliig,ue 


L’encre rouge sympathique exige deux liqueurs ! on em- 
ploie celle que Von veut pour 6crire et I'autre pour fa ire 
^iparattPe les caract^s rest6s jusqu'alors invisibles. On 
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dcrit sur le papier avec une solution tr^s fortement 4teii- 
due de chlorure double d'or et de sodium ; quand I’^cri- 
ture est sSche, on passe sur le papier une sponge fine que 
Ton a plong6e dans une solution de sel d’^tain, 

Le contact de la solution d’or avec celle d’6tain produit 
un compost de couleur rouge pourpre, connu des chi- 
niistes sous le nom de pourpre de Cassius, Le couleur 
pourpre cst d’auUint plus belle que les solutions employees 
sont plus dtcndiies. 

On pout oblenir dgalement une ecnturOj d’une teinte 
pourpre, en treinpant d'abord le papier dans une solution 
do scl d’ctain et en le laissant ensuite dgoutter et sdcher. 
Le in6ino proc4d6 permet de faire apparaltre, avec la cou- 
lour qui leur est propre, les caracUrcs traces avec toutes 
losoncres sympalhiqueg composee de deux Uquides. 


IBlncre pourpre 


On ocrit avec une solution qui s’obtient en dissolvant du 
for dans ua melange d^acidos cblorhydrique et nitrique, 
tr^B fortement dtendu, et Ton metle papier^ sur lequel on 
ne distingue pas de caractSres, dans un vase ob se trouve 
un verrc de montre sur lequel on a mis quelques gouttes 
de sulfocyanure de potassium avec un peu d’acide sulfuri- 
que. L’^criture apparatt bient5t avec une belle couleur 
rouge pourpre. Si Ton tient la feuille au-dessus d’lin vase 
contenaut de raramoniaque, r6criture dihparait compIMe- 
maut* 
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Snores vertes sympatliiques. 


Selon le genre de composition, on distingue deux sortes 
d encres sympathiques de ce genre : celles qui se compo- 
sent d’un seul liquide et celles qui se composent de deux 
liquides. 


Snore verte sympat]iiq,ue, simple 


Elle se prepare en ajoutant b. une solution de nitrate de 
cobalt (dont la couleur est d’un beau rouge k la tempera- 
ture ordinaire, mais qui devient bleu k la chaleur), une 
certame quantit6 de nitrate de nickel. Quand T^criture est 
s^che, on peut k peine la voir ; mais, sil'onchaufFe mod4- 
rfiment le papier, par eiemple k un podle, on au-dessus 
d’une lampe, elle se monlre avec une couleur verte tr6a 
belle, mais qui disparalt de nouveau, au bout de quelque 
temps, par le refroidissement. Suivant que Ton ajoute k la 
solution de nitrate de cobalt une quantity plus ou moms 
grande de nitrate de nickel, on peut donner k la couleur 
verte la nuance que Ton desire. 


Snore verte sympathique, & deux Uquldes. 


On 4cnt avec une dissolution aqueuse de chlorate de 
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soude et l^on passe sur r^criture,‘aprSs Tayoir sdchde, une 
petite Sponge tremp^e dans une solution de vitriol de cui- 
vre. L’Scriture apparatt aus8it6t avec une irhs vive cou- 
leur verte et est persistante. 


JSncre bleue sympatlilque. 


PJusieurs sels de cobalt ont la propri^td de former des 
cristaux qui poss^dent, k la tempfirature ordinaire, une 
couieur d’un beau rouge, mais la plupart du temps rose ou 
rouge fonc^. A la chal6ur,ce5 nuances se changent en bleu 
ronc4. On peutj par suite, employer tous les sels solubles 
ie cobalt comme encres sympathiques et Ton se sert le 
3 lus souvenL, pour cet usage, du chlorure et du nitrate de 
lobalt ; les caract^res, traces avec sessels,sontpresque in- 
isibles la temperature ordinaire; mais, & la chaleurjils 
lassent tr^s nettement au bleu fonce pour disparattre de 
louveau en refroidissant. 

Thdophraste Paracelse, alchimiste c^iebre, qui vivait au 
aoyenAge, a dH ddje. connattre le joli amusement quicon- 
iate k changer, au moyen d*une encre sympathique, un 
aysage d’hiver en une vue prise en etS. Les branches des 
rbres sont dessinees avec une couieur brune ordinaire et 
jur feuillAge avec de Tencre fugace, au cobalt et au nic- 
el. Quand on chaufife le dessin, les branches digamies 
s recouvrent de verdure. 


Snora au sulfocyanure de cobalt. 


Le sulfocyanure de cobalt rp HistinornA 
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ture : du papier impr^gnfi de ce sel et B6ch4 k Tair paralt 
rose p^le ; k la moindre 616vatiou de temperature, il de- 
vient bleu. 

On prepare le sulfocyanure de cobalt en ajoutaut k du 
Bulfocyanur^ de potassium, dissous dans Talcool, une so- 
lution de sulfate de cobalt, taut quil se separe du sulfate 
de potasse : la solution de sulfocyanure de cobalt produite 
est evapor6e k tr^s basse temp6rature. L’^criture rouge 
pftle devient imm6diatement bleue si Ton pose le papier sur 
la mam chaude. 


XCnore brune sympatblque. 

Bromure de potassium 1 

Vitriol de cuivre 1 

Eau 20 

Les traits, Itpeine visibles de Tficriture, deviennent d’une 
belle couleur brune quand on les expose k lacbaleur. 


Bnore oxalo-molybdiq.ue. 


On prepare k froid une solution concentres d’acide oxa- 
lique dans Teau ; on chaufTejusqu’li I’^bullition et Ton 
ajoute dans la liqueur de Tacide molybdique jusqu’di ce 
qu il ne s*en dissolve plus. On conserve le liquide dans des 
bouteilles noires. L'4criture lrac(ie avec ce liquide incolore 
devient d’un bleu fonc6 quand on Texpose Si la lumifere du 

minnrl rvn ’fl chnilffe. 
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tNCRISS POUR TIMBRES ET TAMPONS 


Pour timbrer, on einploie des encres dont la fabrication 
a pris beaucoiip d’lmporlance dans ces derniers temps, 
surtout depuia que Tonse sert si fr6quemment dans lee bu- 
reaux do timbres dont Tencrage s^op^re automatiquement. 

Une bonne encre A timbrer doit donner une impression 
nette des caract^res graves sur lea timbres ; elle doit res- 
tor longtemps fluide, c’est-fii-direnepas s6cher surletim-^ 
bre, ce qui boucherait lea cavitesde celui-ci et produirait 
line impression confuse. 11 est particuli^rement important, 
avec les timbres en caoutchouc vulcanise, dont Temploi de- 
vient deplus en plus frequent, depuis quelque temps, d'em- 
ployer une encre qui ne sftche pas facilement ; ces timbres 
ne peuvent se nettoyer avec une brosse qui altSrerait la 
nettetS de contour des caract^res dont onne pourraitplus 
obtenir d’impressions nettes. 

On a souvent recommand6, comme encre pour timbres, 
Tencre d’impression ordinaire qui est, du resle, tr^s bonne 
pour cet usage, parce qu*elle donne une impression nette 
et d'un beau noir, et qu’elle se trouve compl6tement s^che, 
tr^s peu de temps apr^s rimpression. 

L’encre d’impression a, toutefois, l’iaconv6nient de s6- 
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cher trop vite et dene pouvoir, par suite, s*employer que 
quand on se sert tr^s souvent des timbres, ce qui oblige k 
remplacer I'encre fr^quemment. 

On peut pourtantrem^dier k cetinconv^nieDt en m^lant 
de rhuile de Hn k Tencre d’imprimerie : 6 & 10 parties d’en< 
ere d’imprimerie, bien m^langdes avec une partie d’huile 
de linfiltr^e, donnent une excellente encrepour timbres. 

On doit cependant 6viter de pousser trop loin Taddition 
d*huile de lin ; sanscela, I’encre deviendrait trop Guide et 
sa couleur trop claire ; elle aurait, en outre, la propri^t4 
ddsagr6able de donuer des impressions dont les traits 
beraient entour^s d’une bordure grasse et transparente. 


SiUcre noire pour timbres. 


On obtient, en suivant la recette ci-apr^s, une excellente 
encre pour timbre, qui ne coule pas et donne de belles 


impresBlons 

Noir de fum6e surfln 10 

Gomme ' 4 

Glycerine 4 

Eau 3 


On commence par dissoudre la gomme dans I’eau, on 
m61e la solution avec la glycerine qui est un liqpiide dpais, 
on met le melange dans un mortier ou sur une pierre k 
broyer et on y mcorpore le noir de fum^e de mani^re & 
obtenir une masse aussi homog^ne que possible. La gly- 
cerine, liquide visqueux, mais non gras, ^ila propriety 
d’absorber Tbumidite de Tair et, par suite, de maintenir 



jaNORES POUR TIMBRES ET TAMPONS 


281 


’encre k I'dtat bumide ; pour les timbres dout la gravure 
ist flue, oa augmente la quantity de uoir de fum^e de ma- 
lidre obtenir une encre un peu plus fipaisse. 


Snores de oouleuis pour timbres. 


Si Ton remplace le noir de fum^e par des matiSres d’au- 
es coulears, on obtient des encres color6es. On prend, 
ir exemple, dujaune de chrome pour lejaune, dumi- 
um ou de I’ocre pourle rouge, du vert de Scheele ou de 
mtremer vert pour le vert, de Tindigo pour le bleu, ou 
en de Toutremer bleuou du bleude Prusse, pour le rouge 
‘UD du rouge d'Angleterre, pour le brun de la terre 
ombre, etc. 


Snores d I'anillne, pour timbres. 


Avec les diverses couleurs d’aniline, on peut fabriquer 
trSs belles encres pour timbres ; ceci, toutefois, exige 
rtains tours de main Si Ton veut employer les couleurs 
iDiline k r^tat solide,la fabrication des encres pour tim- 
es est chose trds simple : on fait un melange de gomme 
de glycerine ^paisse, dans les , proportions indiqu^es 
us haut ; on ajoute la quantity convenable de couleur 
iDiline solide et la broie averc le melange 6pais de ma- 
&re k former un mdlange homog^ne. 

Si, au contraire, on doit employer la couleur d’aniline 
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en solution, il faut la dissoudre dans une quantity aussi 
faible que possible de fort esprit de vin, puis ajouter la 
glycerine k cette solution et incorporer la solution de 
gODfime par tr^s petites quantitds k la fois. Dans ce cas, il 
est dgalement avantageux de remplacer par du sucre un 
quart et jusqu’a un tiers de la quantity de gomme em- 
ployee. 


Slneres solubles pour timbres* 


Depuis que Ton trouve dans le commerce des coulenrs 
d’aniline faciles k dissoudre, il est devenu extrememeut 
simple de preparer d’excellentes encres pour timbres. 
Pour cette fabrication, le mieux est d’employer le bleu 
soluble, et Ton prepare Tencre en deiayant simplement 
cette couleur dans une quantite telle de glycerine epaisse 
que Ton obtienne une masse sirupeuse. Avec un pinceau, 
on etend reguherement cette preparation sur un chiffon 
de toile mou et uni et on Ty etale uniformement avec un 
frottoir compose d’une planchette de bois. Il suffit d*en- 
duire une fois un tout petit chiffon de toile (d’environ 60 
centimetres carres de surface), pour obtenir, avec un 
timbre en caoutchouc, des centaines de belles impressions. 

Selon que Pon veut se servir de Tencre pour I’apphquer 
sur les tampons ou pour en fournir un timbre k encrage 
automatique, il faut lui donner une consistance un peu 
differente. 

Pour les tampons, composes d’un chiffon de toile im- 
prdgne d*encre et reposant sur une base eiastique, il est 
preferable d’employer une encre epaisse qui, lorsqu’on 
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appuie forlement le timbre sur le tampoc, adhere juste 
en quantity suffiaanle pour pouvoir produire une im- 
pression. 

Pour les timbres a encrage automatique, disposes en 
sorte que Fencre, travcrsant de haut en bas un chiffon de 
toile, arrive sur la face mftrieure de celui»ci et entretient 
constamment humide la partie grav4e du timbre, il est 
D^ccessaire de diminuer la flinditd de Tencre iuste assez 
pour que Fencre traverse le tiasu avec assez de vitesse 
pour qu’on puisse faire coup sur coup plusieurs impres- 
SiODS. 


Snores Ind^ldblles, pour timbres* 


Pour beaucoup de fabricants de tissus, il est important 
d’appliquer sur leurs produits des marques qui ne puis- 
sent s’enlever dans les operations chimiques ordinaires et 
que les tissus puissent dtre blanchis ou teints sans que la 
marque soit d^truite. 

Nous ne connaissons absolument qu'un corps qui r^siste 
& tous les agents chimiques : c’est le carbone ; toutes les 
encres ind616biles pour timbres doivent done contenlr du 
carbone, 

L’encre d*impression ordinaire se comporte tout k fait 
coD^me une encre ind^lebile : il suffit d’y ajouter, h. cause 
de sa promptitude k s6cher, qui la fait rester k la surface 
du tissu et permettrait de Fenlever par un grattage, un 
quart de son volume de bonne huile de lin qui la fait p6- 
n6trer profond^ment dans le tissu et la rend md616bile. 

Tous les moyens de blancbiment connus laissent cette 
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encre lelle quelle ; si le lissu est teint en couleur fonc^e, il 
se peat que Tencre soit cach^e; mais, dans le cas o^i Ton 
dfeire rendre la marque visible, il suffit d'immerger I'en-, 
droit coQvenable du tissu dans I’eau de chlore ou dans un 
melange trds dilu6 d’acides chlorhydrique et nitnque 
pour d^truire toutes les couleurs, mdme I’lndigo et le noir 
d’aniline, et rendre Timpression nettement visible. 



CHAPITRE XXXIl 


BLEU D’AZURAGS DU LINOE 


On salt quBj quand on lave et blaachit les tissue, on 
ajoiite ^ la derai^re eau de lavage une petite quantity d’un 
hquide colorant en bleu, de mant^re k cacher la faible 
teiute jaune que possMe encore le tissu et k faire paraltre 
celui-ci tout k fait blanc. 

On trpuve dans le commerce des substances bleues tr^s 
varifies que Ton vend comme bleus d’azurage. Ges subs- 
tances sont le smalt, le bleu dePrusse, tant k r6tat sohde 
qu’i celui de solution, le sulfate d’indigo et le carmin 
dlndigo. 

Un peu de reflexion apprend bientbt que les bleus d’a- 
zurage fluides et qui contiennent lea matiJres colorantes i 
r^tat de solution sont bien prdfSrables aux bleus insolu- 
bles etpulvdrulents, parce qu’ils peuvent s'fitendre sur les 
fibres m^me, les plus tdnues, tandis que les corps solides 
ne peuvent qu'adhSrer m^caniquement fit certaines parties 
du tissu* 
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A. Bleu d*azurage xnsolvble. 


Smalt. 


Sous ce nom, on trouvedansle commerce un vcrreblcu, 
labriqu6 dans des usines, dont les plus importiintes bO 
Irouvent en Saxe. II se prepare en fondant du mineral de 
cobalt avec de la potasse et du quartz, ce qui produit un 
verre colors en bleu plus ou moms fonc6, suivant la quan- 
tity du cobalt contenu dans le verre. 

Gelui-ci est pulvyris^ et sa poudre est soumise k uno 
lyvigahon tr^s soign4e, au moyen de laquelle on obtienl 
toute une syne de qualitds do smalt differant entre ellcs 
par la finesse et la couleur. 

Si Ton veut se servir du smalt pour azurer le linge, il 
faut le diviser flnement dans un empois d’amidon avec 
lequel on appryte le linge. Ce myiange avec Tamidon est 
nycessaire parce que le smalt, par lui-myme, n'est pas 
adhyrent. On vendaussi des poudres, dites di bleuir, qui se 
composent d’un myiange intime de smalt et de poudre 
d'amidoQ et qu’iJ faut faire cuire dans Teau pour les appli- 
quer k Tazurage du linge. 


Blett de Prusae. 


Cette couleur, dont la pryparation a ytd dycrite k plu- 
fileurs endroits de cet ouvrage, est d un bleu foncy avec 
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reflets cuivres et se trouve aussi daus lecoQiuicrce sous lu 
nuin de bieu de Pans ; ce sent particuU^remeDtlesqualit4s 
les plus ioncies qui portent ce nom. 

Si Ton prdpare le bleu de Prusse soi-mfime, on peut 
fdciletiient obtenir un produit d’une trfesbollo couleur, 
A cellu du ineillour bleu do Paris : il suPtit pour cola 
de verser sur to pr^cipiLtS de bleu de Prusee encore humide 
■^de Tacicle nitritiue conccntriqu’onlais^io^pendantquelques 
htiures, encuntact avec la couleur. 

Le bleu de Priisse ne pout s’employer & Tazurage 
du linge sane t*lre associi d Teinpois d’aniidon. Sa 
•eoulour 4tanttr^« riche, ilfaut Petnployeravecpricauliou, 
bane quoi le hnge ne paraU pas blanc mais acquiert unc 
nuance r^ellemcnt bleue. 

Un grand Inconvinient, Inherent ^ I'usage du bleu uc 
PruBse pour Tazurage, eat que le Huge azurd k pluaieur.s 
reprises au inoyen de co produit et lave,* perd avec le 
tamps la puretd de sa blancheur et prend une nuance 
jaune, Ce phenomdne tient i ce que le bleu de Prusse, qui 
cst UD coniposd de fer, se ddtruit peu k peu parraction de 
la lestiive servant au blanchisaage, et laisse on oxyde de 
fer qui donne au linge une couleur dSsagrdable. 


BUu dfaxurage icluble. 


Slmte apmism soluble. 


Ce bleu qui, pour I’assurage du linge, se prepare exacte- 
meat de la maniire que nous avona ddcrite pour I'encre 
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bleue, a sur le bleu de Prusse solide ravautage d'dtre^ i 
quality de corps soluble, susceptible d’uue division beai 
coup plus grande que celle attemte par le bleu de Prus: 
solide, et de pouvoir ^tre ajoutd directement k Peau dai 
Uquelle on rince le linge, saps qu’il soit nScessaire d*. 
jouter de la f6cule. 

Quoique dans une mesure moindre quele bleu dePrus 
insoluble, ce produit a aussi rinconvfinient de donner i 
linge la nuance d^sagr^able que lui donne le bleu \ 
Prusse insoluble, ainsi que nous Tavons indiquS. Ce ph 
nomine, toutefois, se produit k un degrd moindre, par 
que Tacide oxalique,qui sertSidissoudrele bleu de Pruss 
agit comme dissolvant du fer. 

Nous ferons remarquer ici que le linge terni par Poxy- 
de fer peut redevenir d’un beau blanc si on lemet,penda 
24 bcures,dans une solution compos4e d’une partie d’aci* 
oxalique cristallis4 etde 1000 parties d*eau de pluie; c’e 
aussi de cette mani^re que Pon enl^ve du linge les tacb 
de rouiile. 


dBlau d*liidlgo pour Tazuraga. 


Parmi tous les prod u its qui servent k blancbir le ling 
les plus avantageux sont les composes d’lndigo, par 
qu’ils n’attaquent le linge en aucune fagon, sont comp] 
tement solubles dans Peau et se flxent tr^s uniformfime 
sur le linge. On emploie les preparations d*indigo, s( 
sous forme de sulfate d’lndigo, qui existe seulement k 1 
tat liquide, soit encore 4 P^tat de carmin d'mdigo q 
peut 6tre solide, en pAte ou en solution. 
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Sulfate d’lndlgo. 


11 est trfts facile de preparer cette solution dMndigo. On 
pulverise i'indigo aussi finement que possible, on sftclie 
complitement la poudre et on la mSle, dansun verre, avec 
de Pacide sulfudque fumant, dans la proportion d’une 
partie en poids d’indigo pour deux parties d’acide sulfu- 
rique. Avec une baguette en verre, on agite la masse qui 
s’dcbauffe fortement et qu’on laisseen repos, pendant douze 
heures. 

A a bout de ce temps, on la verse sur un entonnoir en 
verre ferni6 en baa par un tampon d’araiante filamenteux, 
et on laisse la solution filtrer goutte i goutte. On obtient 
d’abord une solution si colorfie qu’elle en parait tout k 
fait noire ; en ajoutant de Teau, on dSplace le sulfate d’in- 
digo rest6 interposf3 dans les parties d’indigo non dis- 
soules 

Ce qui reste dans I’entonnoir se compose d’mdigo non 
dissous ; on le fait secher dans une capsule de porcelaiue 
el on I’emploie pour faire une nouvelle preparation de 
sulfate d’indigo. II est important de prendre un exc^s no- 
table d’indigo comparativement k la quantity d'acide sul- 
furique ; on a ainsi la certitude que le liquide contient seu- 
Icment du sulfate d'indigo, et pas d’acide sulfurique libre, 
qui aurait une action destructive sur le tissu. Le sulfate 
d’ indigo se trouve dans le commerce k I’itat de solution 
concentr6e;, dile essence d’indigo pour azurage^ ou k F^tat 
de solution ^tendue, sousle nom d’indigo pour azurage. 
Qiielques gouttes da liquide concentrd sufflsent pour 
bleuir assez Fcau contenue dau^ un grand baquet. 

19 i 
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Carmln d’lndlgo. 


La prdjjaralioii de ce produit a ddcrite dans une 
partie prdcddente de celivre ; nous n’avona done ajouter 
ici quequelques motssurla forme soualaquelleonletrouve 
dans le commerce comme bleu d’azurage. 

Le carmin d’indigo forme, comme nous Favons indiqud, 
une masse p^iteuse que Von ne peut vendre qu'en pols. 
Bien que^ dans cet dtat, on ait le produit son maximum 
de concentration et qu’un trds pelit pot sufflse pour une 
trds grande quantitd de linge, les laveuses n’aiment pas le 
carmin d'mdigo ainsi prdsentd, pareeque la richesse ex- 
ceptionelle de cette couleur fait qu’il est facile d’en raettre 
trop, et que I’on a alors du linge qui n’est pas Wane, mais 
bleu. 

On trouve aussi, dans le commerce, du carmin d’indigo 
de qualitd diflfdrente, sous les noms d’essence de carmin 
d’mdigo et de bleu d’azurage au carmin d'indigo. Le pro- 
duit concentrd, contenant peu d’eau, que Ton vend sous 
le nom d'essence^ se prepare en ajoutant avec precaution 
de Teau au carmin d’mdigo, de mani^re k obtenir une so- 
lution assez epaisse qui, m^me en couches minces, paratt 
encore presque noire et qui, en coulant sur la paroi d'une 
bouteille de verre, ofifre Faspect du bleu le plus foned. 


Oarmln d*l]idLgo d I'dtat soUde. 
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un excellent bleu d’azurage el se compose de caxmin din-- 
digo, mais que Toil peut obtenir sous forme solide. Nous 
op 6 roDs de la mani^re suivante : on triture du carmin 
dlndigo arec de la fScule de pommes de terre^de mani^re 
k avoir une p 4 te Spaisse que Ton rend aussi homog^ne 
que possible en la pilant et la serrant et que Ton presse 
ensuite dans des monies analogues k ceux des tablettes 
employees pour peindre k Paquarelle. En donnantun petit 
coup sur les moules retourn^s sur une plaque de t 6 le, on 
fait tomber les tablettes, puis on met la t^le sur le cou- 
vercle d'un fourneau de cuisine ordinaire, oil on la laisse 
jusqu'^ ceque les tablettes aient durci etpr^sentent une sur- 
face brillante, ne tachant plusquand on les touche. 11 est 
eneore pr 6 f 6 rable deposerlaWle, commeun couvercle, sur 
un grand vase plat dans lequel on fait bouillir de I'eau; de 
cette manidre,!! est impossible de chauffer trop fort. 

Le chauffage a pour but^ de transformer la fScule en 
empois & la surface des tablettes et de la s^cher, ce qui 
produit, k Text^rieur de la masse, une couche solide et 
brillante. 

Pour 60 servir d'une tablette, on la fait fondre dans de 
Teau que Ton fail bouillir : la fdcule se transforme alors 
en empois fortement colors en bleu par le carmin d'indigo 
extr^mement divis 6 et qui se dSlaye dans Teau sans dif- 
fioultd. 




DEDXIEME PARTIE 


I 

Fabrloatiou du oirage pour cbaussureu, du ▼arnis 

et do la gralsse pour oulr, par 11. Brunner. 

La fabrication da cirage pour cbanssureB, da vernis et 
de la gralsse pour cuir est uae branche de I'industrie cbi- 
mique que Ton doit considdrer comme trds profitable , 
malheureusementj elle estpratiqaie, dans beaucoup d’en- 
droits, de fason & donner des produits d’un beau noir et 
d'uD vif dclat,mais qui agissent sur le cuir, d'une manidre 
dSsagrdable, en le rendantsec ot cassant. 

Laplupartdos produits employes comme cirages pour 
chausBiires scut consUtuds par des m^iangos contenont dn 
sirop de ficule, de I'aoide sulfurique et du noir d’os (on du 
noir de fumde), auxquels on ajoute des quantiWa convona- 
bles de graieses communes telies que de i'huile de poisBon 
ou du saindoux rand. 

Si Ton met en presence du noir d’OB ou noir animal (c’ est- 
ji-dire des os carbonis6s ct pulvdriBda) et de I’acide sulfu- 
rique, la base mindrale des os, c'est-b-dire le pbospbate de 
cbaux, se combine avec I'acide sulfurique : il se produit 
du phosphate acids et du sulfate de cbaux ; le carbone, 
qui se trouvait it l’6tat de trSs grande divialon sur les ob 
calcinfis, est sfipard ot donne au cirage sa couleur noire. 
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lie drop de fficiile ftprouve ^golemoot* quand on le met 
en prfisence de I’acide sulfurique, one modification qui en 
s^pare le charbon. L’addition de graisse au cirage rend 
celui-ci facile k ^tendre sur le cuiret susceptible d’acqud- 
rir, en peu de temps, sous Taction de la brosse, un beau 
bnllant. 

On peut aussi, dans la fabrication du cirage, remplacer 
le noir animal par du noir de fum6e ou du noir de vigne. 
Gettecomposilion prSsente mSme d'importants avantages 
sur celles qai contiennent de Tacide sulfurique. II faut, en 
effet, rdgler toujours la quantity de cet acide de fa^on 
6tre sfir qu’il soit entidrement fi^d par le phosphate de 
chaux du noir d^ivoire. 

Si le cirage contient de Tacide sulfurique libre, ce der- 
nier^ k la longue^ exerceune action destructive sur le cuir, 
qui se couvre de nombreuses petites crevasses, devient sec 
ei se bnse onfin k beaucoup d’endroits. Quand on ne craiot 
pas de se donner la peine de mdlanger intimement, avec 
tie la graisse, du carbone flneraent divisd, comme il en 
cxiste, par exemple, dans le noirde fumde ou le noir de 
vigne, on obtient, aprds avoir incorpord k ce mdlange les 
autres composants convenables, du cirage d*une couleur 
noire irrdprochable et qui, loind’altdrer le cuir, contribue 
k le conservei', cause de la graisse clout ledit cirage est 
imprdgnd. 

Le bon noir d*os — appeld aussi, dans le commerce, 
noir d’ivoire {Ebur iistuin) — se vend, ainsi que le noir 
de vigne, k un prix si dlevd^ qu’il est trds avantageux de 
prdparer soi-mdme ces produits; aussi, donnons-nous ci- 
dessous les indications convenables pour leur preparation. 
Comme Texpdrience le prouve, ces produits ne cofitent, en 
qi^alitd irrdprocbable^ qu’une fraction de la somme pour 
laquolle on lee achdte ordinairetnent. 



'Abrteation du noir d’os (noir d'lTolre), appeld 
auasi noir da Paris. 


I’oiir pri^jmrer cplte belle couleur noire, on concasse des 

de jiti'fi'ri'nce ceux provenantdeveauxoud’autresjeu- 
Ds animaax, en fragments de la grosseur d’une noix, k 
Bu prds, et Ton en rempllt une vicille marmite en foote 
ir lii(|U('Ile on metuncouvercle joignnntconvenablement. 
a place enanlte la marmite dans un fourneau k vent ofi 
lie est, do Ions c^tds, entourde de charbons mcandoscents. 
l>a substance organique, contenuo dans les os, commence 
lentflt A 80 ddeomposor, sous I’inlluence de la chaleur ; 
inntbt commencant A so ddgager des gaz qui brdlent au 
ord rtu couvcrcio avec une flamme olalre et lumineuse. 
in continue nlors A chauffer tant que ces gaz se ddgagent 
n quanlild ahondanto. Lorsque le ddgagement de gaz a 
oinplAtement cossA ouquela flamme du gaz qui brAle 
esse d’Atre lummouso et blanche, pour paraltre terne et 
ilcui*, In carbonisation estterminde ; on retire la marmite 
III fou cl on la laiase refroldir pen A pen en la tenant bian 
iiuverle. 

il oat encore prdffirable de mettre les os A calciner dans 
inpaniordc 111 de for qui s’ndnpteexacteracnl Al’intfirieur 
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de la marmite. La carbonisation termin^e, on enl^vele pa- 
nier do la marmite ; on en vide le conlenu dans un reci- 
pient contenant de Teau, on le rempUt de nouveau, rapi- 
dement, avec des os concass^s et on le remet dans la mar- 
mite. 

En operant de cette mani^re,on peut, dans Tespace d’une 
journSe, calciner dans un tr5s petit fourneau k vent, pas 
plus grand que ceuxque Ton construit gdndralenicut pour 
chauffer les fers k repasser, une tr^s grande quantity d’os. 

Le charbon d'os incandescent, que Ton fiteintdansl’eau, 
doit toe 16ger, poreux et de couleur absolument noire. 
S'il eat lourd, compact et brun, cela indique que la masse 
a to retiree trop t6t du feu. Si, tout en (5tant 14ger, il cst 
d’une nuance qui tire nettement sur le gris, surtout dans 
les couches suptoeures de la masse de charbon, c’ost que 
le chauffage a to trop prolonge ct que Tair a pu arriver 
jusqu’aux os. 

Ainsi que nous Tavons indiqu^ plus haut, il faut former 
soignement tout acc6s ^I’air, si celui-ci vient au contact 
du charbon d’os incandescent, le carbone se brhleet le rd- 
sidu final est une masse poreuse compl^tement blanche, 
que I’on appelle cendre d'os. Si Ton veut prdparer de la cen- 
dre d*os, on n’a tout simplement qu'^i mettre les os sur un 
feu tr6s ardent que Pon peut mtoe entretenir avec les os 
eux-m^mes. Ceux-ci brfilent, sans toutefois perdre leur 
forme et, apr^s leurrefroidissement, constituent des mas- 
ses parfaiteraent blanches, 16gtos, poreuses, quiserddui- 
sent sans difficult^ en cendres d'os. 

Pour fabriquer du noir d’os, on retire de I’eau les mor- 
ceaux aprds leur extinction ; on les laisse sdcher k la sur- 
face eton les pulvdrise dans un mortier. 11 n’est pas k con- 
seiller de laisser sdcher compU*lement les morceaux d’os, 
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FABRIOAnON DU NOUEl D'OS 

Jt tr6s iDcommode et qu’une grande partie du charbon se 
isperse en poussi^re. 

Le noir d'os, r4duit de fine farine,peut s'employer 
irectement, il est toutefois avantageux, pour deaproduits 
‘6s finsjde le purifier encore par ]6vigation. 

On ddlaie dans un mortier, avecdePeau, le noir d’os fl- 
ement pulv6ris6 ; on verse le liquide noir obtcnu dans un 
icipient rempli d’eau oili on le laisse reposer pendant h 
eu pr6s une demi-beure afin que les particules de char- 
on les plus grossi6resse ddposent; on transvase alors le 
quide, qui paralt encore noir, dans nn autre recipient ofi 
reste jusqu’6 ce que toutes les parties solides en suspeii* 
ion se soient pr6cipit6es et que le Uquide paraisse com' 
16tement clair. Ce liqmde est d^canfc^ avec precaution et 
s sediment de noir d'os, sous forme de poudre compl6te- 
lent noire et d’une extreme finesse, est s6ch6 k Tair. Les 
articules grossi6res, rest^es dans le premier recipient de 
Svigation, sont dc nouveau pulveris6es. 

Le noir d^os purifl6 par levigalion forme, il est vrai, un 
r68 beau produit, parfaitemont suffisant pour les sortes 
nes de cirage, mais qu41 faut purifier de nouveau par 
ine operation peu compliqu^e et peu cofiteuse et trans- 
urmer en ce que Ton appelle du noir d’Ivoire, si on vent 
'employer k colorer en noir les vernis fins destinds aux 
uirs. 


^olr d’Ivoire. 


Le produit, que Ton trouve dans le commerce sous le 
com de noir d’ivoire, n’est que du carbone presquepur,ob- 
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tenu en versant sur le noir d’os, 6pur6 par Wvigation et 
encore bumide, de Tacide chlorliydrique brut; on prend 
ordinairement une quantit6 d’acide 6gale k celle des os 
primitivement employes. 

L’acide chlorhydrique dissout, en produisant une 
faible effervescence, les carbonates de chaiix et de ma- 
gnSsie contenus dans le noir d*os, ainsi que le phosphate 
de cbaux qui constitue la plus grande partie des cendres 
d’os, le carbone n’est pas modiGd. On agite la masse, k 
plusieurs reprises, dans Tespace d’une journSe, afin d*ob- 
tenir une dissolution complete du sel ; on ajoutealors assez 
d’eau pour que le mdlange suffisamment fliiide laisse dk- 
poser le carbone ; on lave celui-ci, plusieurs fois, avec de 
Teau, et enfln on le fait s^cher. 

Le noir d’lVoire obtenu de cette mani^re forme une 
poudre d’une grande finesse ettrds noiredontonsesertdans 
la fabrication des plus dns vernis pour cuir, et qui, em- 
ployee seule, est aussi d’un bon usage comme couleur 
pour la peinture. 


B*abrioation du noir de vigne. 


Le noir de vigne se prepare en carbonisant dessarments 
de vigne d’une mani^re tout & fait analogue k celle que 
nous avons ddcrite pour le noir d*os. On choisit pour cela 
les tiges provenant de la taille de la vigne ; la carbonisa- 
tion se fait tr^s bien dans de vieux tuyaux de podle, que 
ron bo^^re de sarments coupes de longueur 6gale et que 
Ton garnit’de couvercles en bant et en bas. Le chauffage 
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se continue tant que des gaz combustibles se ddgagent de 
1:i masse. 

Gelle-ci,apr^s extinction, est retiree de l’eau,puis d(51ay<5e 
dans de Teau laquelle on a ajoutd un dixi^me de son 
poids d’acide chlorhydrique ou sulfurique, etabandonn6e 
k elle-mAme,pfmdnnt une nuit Lo liqiiidc acide djssoutles 
eels insolubles dans Teau et le charbon reatant donne, 
apn's {iulvi'riaation et l^vigation, un tr6s beau noir, que 
Ton appolle noir de vigne, k cause de la mati^re premifire 
employee, mais que Ton nomme aussi noir deFrancfort. 
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Olrages pour oliaussuresi en gdndral. 


Les produits servant b. noircir les chaussures peuventse 
diviser en plusieurs class'es : on distingue le cirage pro- 
prement dit, le vernis pour cuir et la graisse pour cuir. 

Le cirage est d61ay6 avec de Teau, dtendu sur le cuir et 
bross6 jusqu’i ce qu’il soit devenu brillant. 

Le vernis pour chaussures se rencontre, dans le com- 
merce, sous forme d’un Hquide que I’on ^tend sur le cuir 
au moyen d’un pinceau et qui doit, en peu de temps, s^- 
cher en formant une couche brillante. 

La graisse pour cuir, enQn, forme des corps onctueux 
ou huileux qui ne sont pas tant destines k rendre le cuir 
brillant qu’i lui donner de lamollesse et de la flexibility et 
surtout le rendre impermyable k Peau. 


Ohl^oyrine. 


Le cirage proprement dit se vend ordinairement sous 
forme d’une masse de consistance butyreuse et de couleur 
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loire ; on le conserve de pr^fdrence dans des boites en fer 
3]anc ; dans des bottes en bois ou en carton, il sdche trop 
'apidement, se crevasse et perd sa belle conleur noire, ce 
}ui cqmpense Tavantage d’un contenant moins coilteux, 
^omparativement aux r6cipi6Dts en fer blanc. 

Si Ton ajoute au cirage, ainsi que nous Findiguerons 
)lu8 loin, une certaine quantity de glycdrine, on lui com- 
nunique la prficieuse propri6t6 de rester mou et brillant, 
ndme aprfes avoir 6t6 gardd longtemps. 

Le cirage auquel on a ajoute de la glycerine pent, sans 
nconv6nient et avec beaucoup d’avantages, 6tre mis sous 
orme de saucisses et conserve dans du papier. Une ad- 
lition de glycerine communique en somme au cirage pour 
.haussure des propri6t6s si prScieuses que Ton ne devrait 
amais s'en dispenser Le cirage, qui conlient quelques 
.enti&mes de glycerine, reste toujours de la consistance du 
»eurremou, se d^laie tr^s rapidement dans I’eau et est 
.ompl6tement^ Fabn des moisissures, bien qu’il soit tr^s 
ujet & ce d6faut quand il ne contientpas de glycdrine. 

La glycerine ajoutfie au cirage lui donne, en outre, la 
)ropridt6 de conserver le cuir, qu’elle rend d'une souplesse 
xtraordinaire. Le cuir des chaussures, entretenu cons- 
amment avec du cirage k la glycerine, ne se crevasse 
amais. 

n va sans dire que, dans la fabrication du cirage, on 
I’emploie pas de glycerine pure ; il suffit d'employer sim- 
ilement la glycerine brute, de couleur brune, que Fon 
leut acheter k bas prix dans les fabriques de stdarine. 

Un grand nombre de sortes de cirage ont Fmconv^nient 
le tfacqu6rir un beau brillant que quaud le cuir sur les- 
[uels ils sont dtendus a longuement brossfi. On peut 
Viter cet inconvenient en couvrant d’abord leg^rement le 
uir de graisse et en Fenduisant ensuite avec le cirage ; 
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on peut aussi ajouter d ce dormer uiie petite quantity de 
graisse liquide (rhuile de poisson 6pur6e est ce qui con- 
vient le mieux dans cecas). 

Au sujet de la consistance du cirage, les consommateurs 
ont des exigences dififdrentes; tandis queles uns veulent 
des melanges tr6s mous et k demi liqmdes, d’autres ddsi- 
rent que le cirage ait une consistance tr^s ferme. En aug- 
mentant bu en diminuant convenablement Paddition 
d'huile de poisson et d’eau, on fait varier volontd et trSs 
facilement la consistance entre celle d’an liquide clair et 
celle du saif. 

Coname il est mat6riellement avantageux, pour les fa- 
bncants, de vendre le cirage k T^tat de liquide aussi clair 
que possible, toutes les recettes qui suivent sont .combi- 
n6es de mani^re k donner du cirage liquide. Si Ton veut 
rendre le produit, d^jA pr^t, mais que Ton trouve trop 
liquide, plus consistant, on peut le fairede deuxmani^res : 
on peut augmenter la quantity de noird’os oufaire bouillir 
un peu le cirage. Le premier proc4dd indiqud est le plus 
^conomique. Le second donne du cirage tr^s fin et tr§s 
r^gulier. 

L' Ebullition, pendant la fabrication du cirage, doit done 
Etre particuliErement recommandEe lorsque Ton veut fa- 
briquer surtout des sortes fines ; elle s’opEre dans des vases 
6D fer k fond plat (il est avantageux d’employer pour cela 
de vieux potsEmaillEs), on doit remuer constammentparce 
que, sans cela, le cirage brfile facilement et prend une 
odeur trEs dEsagrEable. 



01RArtK«! POUR CHAUSf^nnkS 


Olrage brlUant Viennoie^ 4 lliuile. 


Noir d‘os 10 

Sirop do fnnile 10 

Acfdo Kuliurjquo 6 

lluilc do polssun 20 

l*!au 4 

Snuflf. 2 


(Ic dra.^o [xmr olmimaurcs^ excellent h tons points de 
vuo, M* pivnarc do la siuvanlo : on inde, dans un 

purcf'luino, le noird^os avee le sirop de fdculc et 
racido sulfuriijue ot I'on prolonge Tagitation jusrju’i ce 
ijiie toiito la masse soil devonuo lioinugi^nc et prfisente, 
qnand ellc oat en repos, I^aspoot d’un niiroir liquidd noir 
ri Itrillanl. 

{.« Hondo est dissonlo dans nri pen d’oau et mise, avec 
riiuHe do poibHon, dans unc chaii(li(Te: on agite constam- 
mcht ce niiMange et on le fait luniillir jusqu'i, ce que la 
nmsHc [ironno In consihlunce d’un lii[nido (5pais auqnel on 
mtMange la cninpobiliun de noir d’oSj de sirop de fecule et 
d’acidc aulfurique. 

Suivant que Ton auguienlc la quantild de la matiire 
grasse par rapport A cello de la mall6re qui donne la cou- 
leur noire, on obtient le cirage avec une consistance un. 
peti plus claire, plus mollo ou plus dure ot plus compacte ; 
las cirnges brillants, vendus sous Icnom de cirage de Paris 
etioua d'autrea dtisignalions analogues, ne &ont,en rdalitd, 
pai aalretnent coznposis que le produit dficril ci-dessus. 

Pour ce cirage, comrae en gAndral pour toutes les au- 
trei torlee de cirtige pr4par6ea au moyen d'un m61ange de 
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noir d’os et d’acide sulfurique, il faut, aprfes avoir ajout4 
Tacide sulfurique^ avoir la precaution de m^ler rapide- 
ment et uniformement, sans quoi il se forme souvent des 
grumeaux difficiles k Scraser et qui donnent au cirage un 
aspect granule qu’il ne doit pas avoir; le bon cirage pour 
chausBures doit toujours etre mou et former, quand on 
V6tend,une masse grasse homogene. 


Cirage de Xjyon. 


Le produit mis sous ce com dans le commerce par des 
fabricanLs frangais se distingue par cet avautage qu*il 
donne au cuirun brillant etunecouleur noire d’une grande 
beaute, sans cependant nuire fitsa quality et, au contraire, 
en le rendant, k la longue, presque impermeable. Ges qua- 
il tSs rendent le cirage de Lyon digne de beaucoup d'atten- 
tioo, d’autant plus que les frais de sa fabrication sont mi- 
nimes. Voici la recette de la quality supfirieure de ce pro- 
duit : 


Savon 

20 

F4cule de pommes de terre 

10 

Noix de galle 

10 

Vitriol de fer 

10 

Eau 

2000 

Sirop de f4cule 

60 

Noir d’os 

30 


On fait bouillir d’abord les mati^res indiqu^es en 1 avec 
de I’eau, pendant une heure; on passe le hquide travers 
une toile et Von y melange avec pr4caution, pendant qu’il 
est encore chaud, les mati^res indiqu4es en 2. 
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Olrage de Hanovre. 


1 Noir d’os 18 

Sirop de fdculc 9 

Acide sullurlque 4 

2 Nuix de guile 4 

Kau 10 

Vitriol de fer 2 


Oo prepare Ui melange 1 froid, en remuant constam- 
iirnl ; te miMaiige 2 ec prepare en faisantbouillir, pendant 
ictix hcuruB, la noix de guile avec l’eau,'cn filtranl eneuite 
!i tltViirlitm ul en y ajoulnnt le vitriol do fer. On rdunit lea 
leux cumpuedB et on les mdle convenablruient. 


Cttvage da Berlla. 


Nolp d'OB 

100 

Sirop de f^eitle 

60 

Aeide Hulfurique 

10 

Eau 

200 

Vitriol de fer 

10 


Le mlisnge 1 ae prepare h froid, en remnant ; le ton eat 
}Oui]li| pendant deux heures, avec I’eau; le vitriol eat dis- 
ioua (Ians la ddcoction ct le mdlange n** 1 est d61ay6 dans 
»lle-ct. Quelquefuis, on ajoute au produit : 


Bxtrait de cempAcho 

60 

llhromaie rou^^e de puLasse 

1/2 

EfLU 

60 
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Cette composition, pr^parde k chaud, donne au cirage un 
beau brillant 


Cirage impermeable, au caoutchouc. 


Cendre d'os 

40 

Sirop de f^cule ' 

40 

Acide sulfunque 

10 

Caoutchouc 

4 

Huile de lin 

10 


On prepare d’abord le melange n° 1 et on le iuisse en re- 
pos^ pendant plusieurs jours ; le melange no 2 se prepare k 
chaud, on le filtre quand il est refroidi, on le r6unit au pre- 
mier et Pon chauffe le tout, en agitant constamment, jus- 
qu’^ obtention d'une homog^n^Yt^ parfaite. Le cirage au 
caoutchouc a la consistance d’un Guide visqueux et, quand 
on en fait de fr6quentes applications, il rend le cuir pres- 
que compl^tement impermeable. 


Cirage & la oire. 


Cire jaune 50 

Essence de t^rSbenthine 5 

Potasse iO 

614aients fondus ensemble et m^lSs avec : 

Sucre 10 

Eau 500 


On delate ensemble les deux melanges et Ton ajoute la 
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quantity de noir de fum^e n6ccssaire 
rage une coloration d’un noir fonc6. 

pour donner au ci- 

Cirage IbriUaut k la 

olre. 


1 Cire d abeilles 

10 


Soude 

10 


Eau 

100 


2 Noir d’os 

too 


Acide sulfurique 

2,5 


Sirop de f^cule 

100 


Huile de poisson 

100 



Ce cirage brillant, qui se distingue par ses excellentes 
qualit^s, se prepare de la maniftre auivante : on dissout la 
soude daps I’eau et Ton introduit la cire dans la solution, 
par petites parties, apr^s I’avoir prialablement ricl6e ; on 
fait bouillir alors jusqa’^i ce qu*il ne se montre plus d’6- 
cume k la surface du liquide. 

Pendant que la solution de soude bout a^ec la cire, on 
met ensemble le noir d^os et le sirop de fdcule ; on y ajoute 
Facide sulfurique^ tout en remuant, et, quand le melange 
a presque compl^tement cess4 d’icumer, on y incorpore 
I'huile. La solution de cire et de soude est alors mdlde, k 
chaud, au melange 2 et le tout est mis dans des boites, 
pendant qu'iiest encore chaud. 


Olrage brillant au epermacetL 

Cire d’abeiUes 

00 

Spermaceti (blanc de baleine) 

30 

Essence de t^rdbenthine 

350 
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Les corps sont fondus ensemble et Ton d^laie dans 
melange Iiquide 


Verms d’asphalte 

20 

Noir de fum<5e 

10 

Bleu de Prusse 

10 


On parfumc ce mSlango en y ajoutant 6 parlies d’c^ 
sence de mirbane (nitrobenzine). 


Oirage &la gutta-percha. 


1 Gutta-percha 20 

Huiles d’ulives CO 

Gomme 20 

Eau iOOO 

2 Os calcines 200 

Noirde fumfie 400 

Sirop de fdcule 1500 


Oq coupe la gutta-percha en petils inorceaux que Ton 
plonge dans Thuile d’olives, et Ton chauffe en remuant 
constamment, jusqu’^ ce que Ton obtienne une masse ho- 
mog^ne, h laquelle on ajoute la gomme dissoute dans 
I’eau. 

Le melange d° 2 se fait h part et, quand on Ta rendu 
bien homog^ne en I’agitant, on le r^unit k chaud au me- 
lange n® 1 . 

Ainsi que Tmdique la recette, ce produit est compldte- 
ment exempt de tout acide , il n’attaque done pas le cuir. 
L’addition de gutta-percha rend presque compl6tcment 
impermeable le cuir sur lequel on applique ce cirage bril- 
lant, A plusieurs reprises. 
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Noir brevets* pour cuir. 


Beanconp d’ohjcls cn cuir onL bosoin d’avoir une cou- 
leur d’un uoir mat, qui ne soil alterec ni par I’eau ni par 
d'autros dissolvants, maisreste durable; pour les cour- 
roies, entro autrcs articles, on exige cette propri6t6. Les 
sortcs dc ciragoordinairosne permettent pas de satisfaire 
Cl cette nucesaite. 

Co n'estpas seulemont le cuir expoad 4 changer de cou- 
leur qu’il importe <le rcndrc d*un noir durable ; il est 6ga- 
lemeni avantageux do donneraux Iravauxde cordonnerie, 
engdndral uno premiere conche d’un noir mat ; on obtient 
ainsi Tavantagc que, (rime part, il snffit d’une trSs petite 
quantitd dc cirage uii cie vernis pour donner au cuir leplus 
beau brillant at (jue, d'autveparl, le cuir, fiit-il exposd 
toute une journde i la pluic, perd tout au plus son bril- 
lant, maisjiimiiis sa coulcur noire. 

Pour noircir Ic cuir, d’uno mamire durable, on fait 
bouillir : 

Copea ux de bois de Campfiche 1 
Eau 10 

pendant denx lieures ; on flUre la solution ct on en dtend 
Irois* uu quatrc couches sur le cuir au moyen d’une dponge 
oil d’un pinceau, Avant quo cetendiiil, qui donne au cuir 
une couleur d un brun rouge, soit compl6tennent sec, on 
donne une couche avec uno solnlion dc : 

Ilichromuto dc polasse 1 

Kau 100 
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On obtient ainsi une lr6s belle conleur d’un noir bleu. 
Juand le cuir est sec, on le frotte fortcment avec du suif 
ou de Vhuile de poisson • apr^s quoi, ou peut le cirer, k 
la mani6re ordinaire, avec du cirage. 


OJUcage brtUant au lignite* 


En mcltant de la poudre de lignite, passfie dans une fine 
gaze de bluterie, dans une lessive forlement concentr6e de 
soude caustique, et en faiaantbouillir le tout, pend ant pi u- 
sieurs heures, on obtient un liquide d’unlbrun tr^s foncd et 
une poudre Ires flne,dont la couleur est presqueaussi belle 
que celle du noir dMvoire. On verse tout le liquide dans 
un recipient, qui contient une quantity d’eau plusieurs cen- 
taines de fois aussi grande ; on laisse d^poser la poudre, 
on la recueille sur un filtre en papier, on la sbcbe et on la 
m^le en quantity sufBsante avec ' 

Huile de poisson 10 

Graisse de pore 60 


Olrage brUlaut beige. 


Pommes de torre iO 

Acide sulfurique 1 

Noir d^os 6 

Graisse de pore 20 

Huile de poisson 


40 
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/*« pomnipfi di' lerre sont dcras^es : on verse sur elles 
:nle sulfurique ct Ton chauffe en remuant constam- 
■iil, dans un recipient en grfes ou en porcelaine, jus- 
A ce que la masse soil devcnue d'un noir fonc6. On y 
»ule aloi‘8 le noir d’os el, enfin, A uno temperature mo- 
rn*, la graisse et I’huile de poisson. II eat important de 
muer aouvimt Si la masse s’epaissit trop, on y ajoute 
u A poti do i’huile dc poiason jusqu’A ce qu’elle acquifere 
rouBihlance 

li faiil opi'nT Taddition d’huile de poisson avec pr6- 
ulnm ; car i( pout, Sana cola, arriver facilement que la 
m soil pas usscz ^paisse et prennc une conslstance 
■ni^Heuse. Dans ce cns, il faut ajouter un peu de noir d’os 
lur vetiir A hnnt de la difflcultd. 


Ciraffe brillemt d TlDdigo. 


Iifl produit,dit cirage brillant k Tindiyo, que Ton trouve 
am !e coiJinicrce, n’apas le moindre rapport avecTin- 
tgo. Ainsi que nous nous on sommes convaincu k la suite 
'csnaia personnels, i’addition rSelle d’indigo k un cirage 
ir Ini communique pus de propriitAs particuliferement 
.vantageuses. Pi»ur appliquer Tindigo ii cot usage, il faut 
e hroyor le plus flncmcut possible avec de la graisse (ou 
!e riiuile), ou remployer k I’Atat soluble, sous forme de 
•.ftrinin d'indign. Mais, dans cos deux ciis, on obtient un 
’iragi* qui nu iliiKie d’un .lulrc, bien prepard, que par 
I’lncimvAnicnt de ne jamais Atre bien noir et brillant, et 
do monlrer une coloiMlion d'un noir douteux et mat, que 
rend diftlcih ment trfea brillant. 
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ne pout, da reste, k cause de son prix 61ev6, em- 
: rindigo pourun article si bon march6 que !e ci- 
on obtient un cirage ayant un joli reflet bleu etpou- 
je fabriquer k bon marcb6 avec : 


Sirop de Kcule 6 

Acide sulfurique 4 

Cendre d’os 6 

Bleu de Prusse 2 

INoir de fiimee 4 

Haile de poisson 12 

Graisse de pore 8 


Lcide sulfuiiquo est mSlangS avec la cendre d’os, pais 
le sirop de f6cule et le noir de fumte et, enfln, avec 
litres mati^res. 


Oira.gG A la glycerine, pour chaussures. 


bon cirage pour chaussures doit, mfime lorsqull e&t 
0rv6 depuis plusieurs annfies, former une masse molle 
it la consistance du beurre ou d*un onguent, facile k 
dre avec un inBtrumentpointuet& delayer dansTeau. 
'oit beaucoup de sortes de cirage, de bonne quality 
leurs, s6cher peu peu, surtout quand on les con- 
B dans des boltes en bois ou en carton, se crevasseret 
ois se transformer en masses compactes que Ton ne 
plus ramollir dans I’eau qu^avec difficult^, 
est cependant facile d’6viter cet inconvenient en mk- 
an cirage prepare, avemt de le mettre dans les vases, 
3 lesquels il doit etre vendu, une petite quantile de 
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Ilf. La qiinnlilc de glycdi-ine, suffisante dans tons las 
live da 3 & 4 pour cent. 

'plyctSrino eat un corps de consistance huileuse qui 
‘iinHlammoiit rhumidit^ del‘air et, par suite, tiont Ic 
touiflurs iiumidc. Outre oette qualitd, la glycerine 
ft la prupnfitd, ddjd, mentionndeplus haut, de rendre 
suuple (‘tnioii et d’empdeher compldtement le cirage 
iair. L>a glycdrine, qui pent se mdler on toutes pro- 
ne avac i'eau et les graissea, mdrite done d’dtre re- 
andi^e pour dtre mdlangdo aux onguents que Ton 
|ue Bur io cuir, puisqu’elle rend ce dernier, commo 
'avoni indiqud, trds aouple et mou. 


Otraffs UoLUlde pour oliausBures. 


Noir d'os 
lluile d’olives 
Sirop 

Acide BuUuriqne 

urmt'lcrccs corps, on met d’abord enscmblo lenoir 
at i’huile d'oHvcs, puis on njoutc le sirop ; on ddlaie 
ut ensemble at Ton y ajoule onfln I’acide sulfurique. 


d 20 

30 

60 

30 


i Gomme arabique 
Glucose 
blnn 


30 

30 

500 


n liw tml la gomme et le glucose dans i’eau, U aide 
a clmlrur, el Ton mdlc ewsuile le liqueur 2 d. la liqueur 
. versant graducllement el par pelitcs quantitda 2 dans 
« produil oblcnu ost mis en bouteilles. 



314 


FABRICATION DBS dRAGES 


Oirage sans aolde sulfuriqud, d'aprSsLdwy 

Poudre do noix de galle 1000 gr. 

Extrait de bois de Campeche 40 » 

Vinaigre 25 litres. 

On fait boQillir ensemble les trois corps, pendant une 
demi-heure; on y ajoute 300 grammes de vitriol de fer. 
Au bout de 24 heures, on ddcante la partie claire et on la 
fait chauffer avec : 


Gomme 250 gr. 

Sucre 3 kil. 

Sirop 2 1 

jusqu’^ceque ces mati^res soient dissoutes; on ajoute 
au liquids . 

Esprit de vin 2 litres 

Solution de gomme laque 1 * 

Extrait de noix de galle 430 gr. 


Ce cirage est liquids et doit 6tre conservd en bouteilles. 
— La solution de gomme laque se prepare en dissolvent, 
dans de Tesprit de vin trds fort, autant de gomme laque 
brune que possible. 

La recette originale recommande, en outre, d^ajouter 
1200 gr. de poudre d’mdigo; nous Pavons supprim^e 
parce qu’elle ne contribue en rien k la beauts du produit 
et ne ferait qu’en augmenter consid6rablement le prix. 
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Oirage bx^llant, au fer. 


Noir d'os 

13 

Sirop de fdcule 

KO 

Sucre 

8, 

Huile de poissoo 

6 

Acide sulfprique 

2 

Delayer io tout jusqu'i ce que le melange 
homog^oe et ajouter . 

soit devenu 

Decoction de tan 

8 

Solution de vitriol de fer 

6 

Noir d'os 

30 

Acide suJfurique 

4 

Bleu de Pans 

4 


Cirage brlllantau cyanure de potassium. 

1 Gynnnre jaune de potassium 

«20 gr. 

Eau 

90 litres 

2 Vitriol de fer 

1000 gr. 

Eau 

10 litres 

Acide nitrique 

150 gr. 

A la solution 1, on ajoute de la solution 2, tant qu’il se 

forme un pr6cipit6. On p^se 2 kil, de ce 
humide et on les melange avec : 

pr^cipitd i r6lat 

Noir d’os 

4 kil. 

Huile de poiason 

1 » 

Sirop de fdcule 

2 3 ) 

Eau 

2 x> 

Acide sulfarique 

1/2 1 


La masse, intimemeDt m6lang6e,estmise dans des boltes. 



Vernis pour culr. 


Les vernis pour cuir ne sont, k proprement parlor, quo 
des vernis noirs convenablement pr^par^s. Un bon vernis 
pour cuir doit s6cher promptement et se distinguer tout 
particuli^rement par son 6]asticit^ ; il ne doit pas se cre- 
vasscr m se briser, mdme lorsqueJ’on plie fortement et 
lOTMLlement le cuir cpii en est couvert. II doit ^tre d’un 
1 c I) noir et bnlJant, d^s qu’il est pose, ou acqudrir, Jors- 
qu*on le froUe avec de la flanelle, ou une autre 6tofT<' 
moUe, un beau brillant. 

D’aprSs leur mode de preparation, on peut diviser les 
vernis pour cuir en vernis I'alcool et en vernis gras ; les 
premiers contiennent divarses mati^res dissoutes dans 
I’esprit de vin ; ils s^chent tr^s vite, quand on les appli- 
que, et ferment une couche r&istante ; on doit les conser- 
ver dans des bouteilles soigneusement boiichees. 

Les vernis pour cuir, prepares avec du vernis k Thuile 
de lin, ou vernis gras, s^chent ordmairement dans res- 
pace de douze k vingt-quatre heures, apr^s leur applica- 
tion, mais ils donnent ensuile des enduits qui se distin- 
guent avantageusement par leur beau brillant, leur 
durability et leur grande yiasticity. 



VEHNIS POUR OUm ' 

Quand on desire dtendre plusieurs fois du vernis pour 
cuir k une indme place, il faut toiijours attendre qu’une 
couche soit parfaitement sSche avant d’en poser une au- 
tre ; sans cela^ le vernis n*est paa r6guher. 


Vemis hrillants. 


Vemls noir brillazxt, pour ouir* 


Vernis k I’huile de lin 200 

Terre d'ombre pulv4ris6e 40 

Asphalte puiv^ris^ 80 

Essence de tdr6benthine 200 


On chaufTe assez fortementle vernis A I’huile de lin avec 
rasphalte et la terre d^ombre dans une cbaudi^re en fer; 
on remue jusqu’A dissolution complete et quand, le me- 
lange eat refroidi, on y ajoute Tessence de tfirSbenthine. 
Levernis doit former unliquide assez 6pnis; quelques beu- 
res aprSs qu’il a dt6 dtendu sur le cuir, il se forme uno 
belle couche brillaiileet ires durable. 


Vernis brillant sans acide, pour cbauasures. 


Ainsi que son nom Tindique, celte composition cst 
ixempte d’acide et forme une sorte d’encre k Inquolle on 
ijoiite la quantity de matiLU'c adhesive necesbaire pour la 
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fixer suffisamment sur le cuir. On la prepare, de la ma- 


ni6re suivante : 

Poudre de noix de galle 60 

Bois de Campeche 30 

Eau 200 

On filtre apr^s avoir fait bouillir, pendant deux heures, 
et Pon dissout dans le liquide chaud : 

Sirop de Kcule 200 

Vitriol de fer 30 

On fait bouillir le liquide jusqu*§. ce qu’il commence k 
s'^paissir, et Ton y ajoute une solution de : 

Gomme laque blonde 1 

Esprit devin 20 


On m^Ie bien et Ton met la masse liquide en bouteilles. 


Vernis noir pour cuir. 


Caoutchouc 

100 

Petrole 

100 

Sulfure de carbone 

100 

Gomme laque 

400 

Noir d'os 

200 

Alcool 

2000 


On met d’abord ensemble, dans une bouteille bien bou- 
cWe, le caoutchouc et le sulfure de carbone, on les laisse 
en repos, pendant quelques jours ; aussitdtque le caout- 
chouc est gonfld, on ajoute lep^trole etl’espnt de vin, puis 
la gomme laque, et Ton chauffejusqu'i environ 60 degr6s. 
Aussit6t que le liquide paralt assez clair, ce qui indique 
que toutes les matlSres sont dissoutes, on m^le le noir d'cs 
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1 agilant dncrgiquement; apr^s quoi. Ton met le vei’jiis 
ms des bouteilles que Ton bouche bien. Ce vernis pour 
iir se distingue par la rapidity de sa dessiccationetdonne 
ir lecuirune couchehsse, d’un noir intense, etpossddant 
le cerlaiue 41asticit4. 


Vernie pour bamalo. 


Gomme laque blonde 

870 

gr. 

Tdrdbenthine de Venise 

190 


Esprit de vin 

1,6 

litre 

Essence de lavanda 

60 

gr. 

Noir de fumde 

30 

0 


Vernis noir pour liarnals« 


Gcmme laque 

24 

Sandaraque 

4 

Eldmi 

4 

Tdrdbenthine de Venise 

16 

Essence de tdrdbenlhine 

12 

Esprit de vin 

100 

Noir de fumde 

40 


)n cliauiTe jusqu’/i rdbullition les rdsines etla tdrfiben- 
le avec Tessence de tdr^benthine, et, dans la masse re- 
die, on ajonte, en remnant, I’esprit do vm et flnalement 
oir de fumde. 


m 


Fil^UICATlON DE5 OIRAOES 


Vemls noir pour courroies. 


Gomme laque 

100 

R^sine de pin 

20 

T6r6benthine de Venise 

80 

Essence de t^r^bentbine 

40 

Esprit de vin 

1000 

Noir de fum^ 

40 


Ce verniB, dont TdlasticiLe estassez grande, fo rme en peu 
de temps, sur les courroieSjUne belle couche r4guli^re,qui 
s^cberapidement etse gercedifGciIement, m6me quand on 
courbe fortement le cuir. Le verms convient done 6ga]e- 
ment bien pour les chaussures. 


/emis Hastfgiie pow' cwir. 


'Verpls peu flexible. 


Ce veruis,d’un beau noir bleu etbrillant,estextr6mement 
flexible et durable On le prepare de la manifere suivante : 

On fait bouillir du bleu de Prusse ou de Pans aveo de 
rhuile de lin. On a soin pr^alablement de r^duire le bleu 
de Prusse en poudre trSs fine, de le falre s^cher et de lo 
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ettre, pendant qu’il est encore chaudj dans un pot de fcr 
ai contient de Thuile de Im On emploie : 

Iluiledehn 1000 

Verms k I’huile de lin 100 

Bleu de Prusse 200 

Lorsque le bleu de Prusse a ajoulfi el inlimement 
nel6 au liquide, on chaiiffe vivenient jusqu'a une tempe* 
ature assez haute pour que Thuile de lin commence i fu- 
ueret quelqnefois m^mc k s’enflammer. En prevision de 
io dernier cas qui,iproprement parler, nedoit passe pre- 
jcnter, on lient tout pr^t un couvercle en t61e qui s* ajusle 
3 ien sur le pot, et on dteint la Uamme en posant le couver- 
ile sur ce dernier. 

Pendant la caisson du bleu de Prusse avec Thuile, li se 
passe divers phdnom^nes chimiques encore imparfaite- 
inent connus : I’huile de lin se colore peu Sl peu en brun 
foncS allant jusqu’au noir, et prend la consistance d’un 
fluide 6pais. Pour emp^cher le d6p6t du bleu de Prusse. 
on agite constamment, pendant la cuisson. 

Au bout de plusieurs heures de cuisson, — ordinaire- 
ment 3 ou 4 heures suffisent parfaitement, — on laisse 
toute la masse en repos ^une temperature voisine de celle 
de I’eau bouillante; lapartienondissoute du bleu de Prusse 
se pr6cipite au fond ; le liquide qui la recouvre est clair, 
mais d’une couleur ai fonc6e que, m6me en coucbe trfes 
mince, il paratt noir ; on le verse alors immediatement 
dans des bouteilles. 

Pour bien r^ussir la preparation, facile en elle-meme,de 
ce vernis, il faut bien observer ce qui suit: 

On ne doit employer que la plus belle sorte de bleu de 
Prusse, quel’ontrouve ordinairement, dans le commerce, 
sousle nom debleu deParis; on reconnaltla qualite de ce 
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hini h ce qti’il a un poids sp^cilique 61ev6 et que la sur- 
face de rupture de ses fragments pr6sente un reflet metal- 
Jique caracteristique. 

Le bleu de Prusse bleu clair el l6ger, qui est d6pourvu 
des reflets iii6talliques, ne contient souveiitqueSOpour cent 
cl md-me moms de niaLibre colorante utilisable. II est dga- 
Icinent important que le bleu de Prusse soil parfaitement 
sec; cc n’est qit’en employant un produit compl^tement 
see et tr^s finement pulv6ris6 que Ton obtient, en peu de 
temps, un vernis bleu sup6rieur. 

La caisson de ce Ternis doit toujours se faire dans le 
in6me pot ; le rdsidu de bleu de Prusse, provenant d’une 
caisson pr6C(idente est ainsi utilisi dans la plus prochame 
cuisson. 

Si Pon veut vernir du cuir avec cet excellent produii, 
(le cuirne doit pas avoir noirci ni cir6 pr^alablement), 
on met la quantity convenable de vernis dans un vase oCi 
on le chauffe jusqu'^i ce qu’il devieuiie assez liquide, et 
Ton applique le vernis chaud sur le cuir La coucbe est 
alors d^un bleu fonc^ presque noir , elle s6che en une nuit 
et resists tr^s bien aux inteinperies de ratoiosph^re ; le 
cuir peui aussi se plier forteiuent sans Inconvenient. 


Vernis du caoutchouc. 


■Vernis ordlitaire an cadutcliauo- 


Gaoulchouc 10 

Pfitrole 20 

Essence de t6r6benthine 10 

Verms k I’huile de Im SOO 



VERNIS POTJR OmB 328 

On disdout d abovd le caoutchouc en le chaulfaut dans 
> pcirole et 1 essenco de t6rdbenthine, et ron y ajouto le 
ernis. Si le verms doit ^tre noir, on ajoute, en outre, 
0 parties de noir de fumfe tr6s tin. 


Vernia 6lastlque au caoutolidnc. 


R(5sine de pin dpurfie 

10 

Essence de t6r6benthine 

5 

Caoutchouc 

5 

Hu lie de lin 

10 


On fait fondre la r^sine avec I’essence de tfirfebenthine 
t I’on chauffe, en remnant, jusqu’A ce que Ton obtienne 
in melange homogi^ne. Appliqud sur le cuir, ce verms, 
ii^mo par le froid, reste longtemps ^laetique, sans se 
>rlser. 


Vernis au oaoutchouc pour d^ausBures 
en oaoutcliouo. 


Caoutchouc 

70 

Rdsme de pin pulvSrisfie' 

140 

Essence de tdr^benthine 

250 

Noir d’os 

20 


On chaufTe d’abord assez fortement le caoutchouc avcc 
'essence de tSrfibenthine ; on fait fondre la rfisine dans la 
solution et Ton d6laie le noir d’os dans la masse encore 
chaude. 
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Vemis collant, au caoatcliouc. 

Caoutchouc 10 

Benzine 70 

On met le caoutchouc avec la benziue dans uae boutellle 
soigueusement bouch^e que Ton expose au soleil jusqu’d. 
ce que la dissolution soit op4r4e. 

Ge vernis convient particuli^rement pour r^parer les 
cbausBures en caoutchouc et les pardessus impermSables 
d^t^rior^a. On recouvre de vernis les parties crevass^es 
qu’il s’aglt de r6parer et on les presse fortement Tune 
contre Tautre, pendant quelques minutes. 
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G-raisses et ongueuts, pour oalr- ' 


je3 produits employes pour graisser et oinclre !e cuir 
pour but de le conserver, d’entretenir sa mollesse et 
Qexibiiite et de le reudre impermeable & Teau. Les 
.itises pour cuir^qui sonlliqnides et de consistauce hui- 
se,s^oppliquent simplemeut surle cuir avec la main ou 
chiffon de lame ; celles qui sont solides etontla coasis 
ce d’onguents sont liquefiees, prfialablemeiit, par la 
ileur. 

)ue ces produits pour graissage soient liquules r u so 
js, il est, dans lous les cas, avantageux de les employer 
baud, parce qu’alorsils pdnfetrentbeaucoup pluspro- 
d6ment dans le cuir que quand ils sont apphqu6s k la 
ipfirature ordinaire. 

ja premiere fois que Ton se sert de ces produits, il est 
intageux de laisser sojourner le cuir dans un endroit 
Lud, jusqu’^i ce que le bnllant graisseux, communiqud 
' la graisse, ait disparu, c^est-a,-dire jusqu’fi, ce que la 
lisse ait 6t6 compl6tementabsorb6e par le cuir. 

)n a souvent public, k tort, que le cuir humide ne pou- 
t pas dtre graiss6 tel quel, mais qu’il fallait prfialable- 
nt le faire s6cher. Or, on sait que, en sfechant k une cha- 
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leur artificielle, le cuir devient dur et cassant et reste cn 
cet 6tat jusqu’^ ce que la graisse Tait suffisamment p6n6tr(5 
pour lui rendre sa mollesse. 

Le cuir humidese prdte, au contraire, tr^s bien au grais- 
sage ; on le frotte avec un linge sec jusqu'd. ce que la 
graisse adhere au cuir et que le frottement la fasse p§- 
n6trer dedans. On pent ensuite op6rer le s6chage k la cha- 
leur naturelle ou artificielle, sans que le cuir devienne dur 
et cassant ; il conserve alors toute sa flexibility et sa mol- 
lesse. 


OraisQe au savon^ pour empeignes. 


Dans 10 litres d’eau, on dissout 1 kg. de savon, puis 
1 kg. de glycyrine, 250 grammes de suif de bceuf, 250 
gr. d'huile dp poisson et enfln 250 gr. de colophane ; on 
fait bouillir le tout pendant quelque temps et Poq remue 
jusqu’A ce que le myiange solt refroidi. 


Onguent pour liaruals. 


Savon S 

Sucre 2 

Eau -4 

Potaase 1 

Haile de navette 20 


On matures aolides d?wis I’ean ej on 
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la-ud avec I’huile de navotte jusqu’A ce que Ton ob- 
me line composition homog^ne. 


Q-ralssa brillaute Impermeable^ 


Cire 1 

Savon i 

Noir de fumfie 3 

Essence de Ifirdbenthine 5 

Huile de poisson 20 


)q dissout, Stchaud,Ja cire dans Fessence de tdrSben- 
nc, on y ajoute le savon en racldres, on melange Thuile 
poisson d chaud, et oniDcorpore,eu dernier liea^lenoir 
fumfe. 


Gi^aisee rendantle coir impermeable. 


Acide ol4Tque 

24 

Acide st4arique brut 

6 

Savon ammoniacal 

18 

Extrait de noix de galle 

3 

Eau 

n 


)ii fund d’abord Tacide ol^ique avec Tacide st4apique 
t, on ajoute ensuite, peu a peuj le savon ammomacal, 
:trait de noix de galle et enQn I’eau. 

)n prepare le savon amipoqiacal en ajoutant de Tom' 
niaque i de I'apide o]4ique chaud jusqu’i ce qu’en agi- 
\ cp melange, pendant uu cerlain temps, Todeur ammo- 
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iiiKiale ne cesse plus de se faire sentir et qae toute la 
nasse ait pris la consistance d*une gel6e. 

A cette graisscj on ajoute une solution de : 

Vitriol de fer 2 

Eau G 

Le produit est de coulcur noir foncS eh d’un excellent 
isagc pour Uentretien des chaussures. 


Onguent impermeable, pour coir. 


Cire 30 

Asphalto dO 

Essence de terdbenthine 30 

Huile de lin 100 

Huile d’olives 100 


On dissout, h. chaiid, la cire et Taspbalte dans Tesseiice 
de tdrebenthine; on mdle les huiles de lin et d*olives, on 
les chauffe et on lea ajoute k la solution ; on rend le tout 
homogdne par Tagitation. 


Brlllant pour le cuir gras. 

d Gomme laque blonde 200 grammes 

Esprit de vin h OS'* i litre 

On met ensemble Tesprit de vin et la gomme laque 
dans unebouteille bien bouchde que Ton tient dans un en- 
droit chaud ; on agite de temps en temps ce mdlange et, 
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it de quelques jours, la dissolution de la gomme 
ist complete. 

Savon de Marseille 25 gram. 

Esprit de vin k 96® 400 > 

Glycerine 40 » 

nSlange les solutions 1 et2 et on ajoute : 

Nigrosine soluble 6 grammes 

te dans : 

Esprit de vin 120 » 

irillant donne au cuir une belle couleur noire. 


O-ralsse 4 1'liuile de poisson, pour cuir. 


Liilo de poisson, par elle-m6me, est excellente pour 
plir le cuir , mais, dans nombre de cas, elle est inap- 
)le, parce qu’elle donne au cuir une odeur irks d6sa- 
le. Pour supprimer cette odeur, et, en m^me temps, 
ir k rbuile la propri4t6 de p6n6trer irks facilement 
le cuir, on la mdlange avec une solution de tanin 
^k ce que Todeur ait disparu et que toute la masse, 
is la consistance du beurre. 

faisse reposer cette masse, on la s^pare des parties 
ises et on ajoute S, Thuile de poisson une tr^s petite 


it6 d’acide phfinique , cette dermfere addition donne 
lie de poisson dpurfie la propri6t6 de ne pas rancir 
se conserver longtemps. On emploie * 

Huile de poisson 100 kil. 

Tanin 2 » 

Eau iO » 

Acide ph^nique grammes. 
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Gralsae 'pour bottes de marals. 


Huile de baleine 

20 

Gire 

40 

Rdsine de pin 

30 

T^rdbentliine 

50 

Huile de lin 

400 

Huile de poisson 

200 


On fait fondre ensemble la cire, Thuile de baleine etla 
rfisine ; on y in^le ensuite la tdr^bentbine et enfln Thuile 
de Jin et celle de poisson; on chaufTe jnsqu’^t 100° et on 
remue le melange, pendant une demi-beure. 


Qralsse d la r6sine, pour ouir. 


Rf^sine de pin 

10 

Essence de t6r6benthine 

3 

Graisse de pore 

30 


On diesQut, chaud^la r^sipe dans I'essence de tdrdben- 
thine; quand la solqtiop. est op6rde, on ajoute lagraisse 
de pore, on m^le le tout en remnant constamment, de ma- 
nj^re 4 obtenip nne composition Jiomog^ne, puis on laisse 
refroidir. Si Ton essaie de se d^barrasser, parun ebauffage 
prolong^, de Tessence de tdrdbentbine employee comme 
dissolyant, on ne pent y parvenir, sans nuire k la quality 
du produit, qu’ep ne chanffant pas k une temperature su- 
pepienre k iSO** environ ; k cette teinpdrature, I’essence de 
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a.{i 

/•l»'‘t»!hini' «r\ tri^s vitr^, san<i i*rp(!iiflant qne la 
iibut* bull alliTPi ; si Ton ('•U’^vtMlavanlagclatempijrature, 
t^rai .se ili‘i‘Mnipo.s«‘ ptti’lielleraent et il se forme firs 
••hills niiisiltlf'sziu cuir. 

Pf»ia* h* niir qiil lifiit Mru souvriit ph^, cettn graisse ne 
ivjrijt pas ; par eonlre, elle est oxcclirnte pour les har- 

If’ . t oic, 


Gral8«6 au oaoutotiouo. 


r«.iimU'hniic 

8 

Ivr tmuu de UTrbtsiilliiao 

8 

(iruiase de pore 

ID 

Suif 

10 

Hiiiio do poisson 

50 

Noirde fum^o 

2 


3n die* nut, k chnml. le cuniilchoiic dans I’csaeiica tlr li5- 
irnthina etl*on veww la Boliilinn ftllr6e dans les graisscs 
idurs, duns loRcjuellea on a dfilayi^ le noir de fnmdc. 


Graittso breTot^ei au oaoutohouo. 


r*aoutchouc 1 

Essrncc do Urdbcntiiine 5 

Acide sulfurique 8 

Iluile de navettfl 

Noir d*o» ® 
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On dissoutle caoutchouc dans I’cssence det^r^benthine, 
OD chauCe ensemble la mSlasse, le noir d’os et i’acide su]> 
furi(iU 0 j pendant plusieurs heures; on r^unit les deux so- 
lutions, on les mdle avec I’huile de navette et Ton chaufTe 
pendant une heure. 


Gralsse h la vaseline, pour le oulr. 


La vaseline forme un excellent agent de graissage et 
Ton peut remployer sans aucune adjonclion pour le cuir 
non colors (cuirjaune). Pour le cuir noir, on emploie la 
composition suivante : 

Vaseline 100 

Noir de fumSe 6 

Bleu de Prusse B 

On fond une petite quantilS de vaseline dans un pot cn 
fer SmaillSj on ajoute le noir de fumSe et le bleu de Prusse, 
on mdlange jusqu’4 ce que Ton obtienne une masse homo- 
g^ne k laquelle on ajoute, sans cesser de remuer, le reste 
de la vaseline. 



Fabrication du d^gras. 


Le prodait dcbigae sous ce nom s'appelle aussi graisse 
de tanneur, il se distingae par la propri6t6 qu’il possede 
de peii6trep daus le cuir avec une extreme facility et de lui 
donaer une mollesse et une souplesse extraordinaires. 

Lors done qu*il s'agit de donner h. un cuir dur de la 
mollesse et de la flexibility, le d^gras forme un excellent 
produit pour cet usage et permet d’atteiadre le but desire 
avec la plus grande facility. 

Avant que Ton eM yiudid attentivement les proprields 
des graisses, le dygras se pryparait d’une fa^on toute par- 
ticulifere et, par suite de cette circonstance, on ne pouvait 
s’en procurer, dans le commerce, que de petites quantitys; 
cela en rendait lepnx yievd. Maintenant encore, bien que 
le ddgras puisse se fabriquer en quantitys quelconques, il 
se vend k un pm relativement trys yievy, ce qui fait de la 
fabrication de ce corps une induatrie profitable. 

Le dygras, par lui-myme, n’est autre qu’iine graisse k 
rytat d’ymulsion, e’est-i-dire extrymement divisye dans 
un hquide de consistence convenable, de mani^re y. former 
une masse ayant la consiatance d'onguent ou de beurre. 

On reconn iitt particuliyrement un bon degras k ce que 
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le cuir, qui en est enduit, l*absorbe Lr6s rapidement ; si on 
le met en ta8,ce cuir ne s’^chauffe plus sensiblcment, maia 
paratt, en peu de temps, unifornidment p^n^tre par lama 
ti6re grasse. 


Preparation du ddgras, comme sous-produit deS 
cliamoisaries. 


Dans la fabrication da cuir chatnoisd, les peaux, conve- 
nablement pr4par6es, sotlt arrosfies d’huile de poisson et 
mises entas. Pat suite d’un commencement de decompo- 
sition du corps gras, ces tas s’^chauffent assez fortement, 
Au bout d'un certain temps, les peaux sont foulfies 4ner- 
giquement el finalement traitees par une solution de po- 
tasse A 10 pour cent environ. 11 so forme alors un liquide 
bianc, que Ton appelld sauce blanche, dans leqiiel la 
graisse paralt divis^e en goutteletles d‘une extreme fi- 
nesse. 

On ajotite A ce liquids assez d’acicle sulfurique pour 
neutraliser la potasse et, le melange 4tant laiss6 en repos, 
la graisse s’en s^fiate et monte A la surface, klle furme 
alors une masse d’uh bianc sale ou ayant une couleur va- 
riant du jaune ail brun. On s’en sert principalement pour 
aseouplir le cuir laan6 qui Tabsorbe avec la plus grande 
facility. 

Dans beaucoup de fabriqiies, on chamoise expr^s des 
peaux pour fabriqUer dud^gras ; pour cela, apr^s les avoir 
foul^es et traitdes pdt la solution de potasse, on les arrose 
de nouveau avec de Thuile de poisson ; ces opfiraLioos se 
I'enouvellent lusau’Aceaue les Deaiixtombent en Unfilieaiixi 
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Fjibrication du d^gras aveo I’liuile de poisson. 


On pent fabriquer du dfigras, d’ane manWre beaticoup 
Gins compliqu^e que nous ne venous de Tindiquer, en 
ansfdraiant rhulle de poisson en Emulsion. Pouf cela, on 
et bculllir une solution de potasse, k lO ou 20 pour cent 
ms une grande chaudi6re et, k I’aide d'un rfScipient plac6 
i dessus de cette dernifere, on fait coiiler un trfes mince 
et d’huile de poisson dans le liqtiidechauLl,que Ton doit 
fiter sans interruption, au moyen d'une spalule. 

La quantity d’limle de poisson k employee ne peut 6tre 
itermln^e, pour chaque sorte d’huile, que auivant les 
rconstances ; pour beaucoup de sortes d’huile de poisson, 
i peut aller jusqu'di la raoitid du poids de la masse con*- 
Qiie dans la chaudi^re; pour beaucoup d’autres, il faut 
borner k une quantity beaucoup moindre. 

Apr^s avoir ajout^ toute Tfauile de poisson, on continue 
agiter le melange en le chatifFant; de temps en temps, 
iprend,danti la chaudigre,des echeLotillons d'essai. Quand 
i de ces ^chantillons, vers4 dabs une dprouvette en 
irre, ob on I’a Iai8s6 en repos, pendant quelqufe temps, 
fro I’aspect d’un liquide homog^ue et laiteux, qui ne se 
pare pas en deux couches, quand ilesten repos, ^tne fait 
les epaissir en refroidissant, oiipeutconsid6rer Top^ra- 
)n comme rfiussie et terminfie. On laisse alors refroidir 
d^gras pr6par6, touten continuant ^ I’agiter, jusqu*fi 
quhl CO lumence. A prendre la consistance d’un liquide 
•ais; k ce moment, on le verse dans les recipients dans 
squels on doit le veiidrei 
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Dans le plus grand nombre dea cas, cette mani^re d'o- 
pcrer conduit A dcs rdsultats compl^tement satisfaisanls 
ct produit un dcgras qui r6pond tons les desiderata ; ce- 
pendantj avec cortaines sorles d'huiledepoisson, onparait 
perdre loute la peine que Ton se donne pour obtenii; un 
produit uLilisable. On peutj en effet, tout en chauffant et 
en remuant, pendant bien des heures, n’arriver qu’^ ob- 
tenir une masse don t line grande partie de la graiase se 
B^pare de nouveau par le repos ; ceci am^ne ti conclure 
qu’il y a des sortes d’huile de poisson deponrvues de la 
prupri6td de former une Emulsion avec la potasse. II est 
done loujours avantageux d’essayer, au prdalable, la qua- 
liLe de Thuile depoissonque Ton se propose de transformer 
en clegras; on n’emploie pour cela que quelques litres de 
solution de polasse, que Ton chaulfe avec Thuile de pois- 
son dans un pot emaill6, tout en remuant constamment 

Lorsque de Thuile de poisson ne fait pas compl^tement 
dmulsion avec la solution de polasse, onpeut facilement 
la transformer en degras, en ebautfunt d'abord jusqu’^ 
I’^bullition, dans la cliaudi^re, une solution tr^s peucon- 
cenlrde de soude causLique dans laquelle on fait couler 
rhuile de poisson. On remue jusqu’d ce que le Iiquide 
prenne un aspect laiteux. A ce moment, on inlroduil dans 
la chaudi^re une solution tr^s concentr6e de potasse, et 
Ton continue ill remuer tant que Ton observe encore des 
gouttelettes de graisse dans le Iiquide ; on fait alors les es- 
sais que nous avons mentionmSs plus haut. 

Nous exScutons ce travail clela manifere suivante : pour 
cliaque hectolitre d’eau contenu danslachaudi^re, ondis- 
sout 1 kg. de soude caustique. Deux recipients, pourvus 
do robineta, soot disposes au-clessus de la chaudiere. L’un 
d*eux contient Thuile de poisson k travailler,rautre la so- 
1 . fiinlntinn ra nrenave en 
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)utaTit h lapotasse une quantity d'eau Sgale, en poids, k 
sienne. Oq l^iisse les deux corps en pr6sence, pendant 24 
(ires, pendant lesquelles on agite frdquemment. An bout ' 
ce temps, on s6pare par decantation la solution concen- 
e de potasse des parties non dissouteseton la transvase 
ns le recipient placd au-dessus dela chaudiere. 

On chauffe d’abord la lessive de sonde jusqu’i rebulli- 
m, puis Ton ouvre le robinet du recipient k huile de 
isson, de maniere A laisser couler celle-ci en filet de la 
ossenr d’un crayon. Pendant ce temps, il faut remuer 
ptement la preparation. Lorsque tonte I’buile a ete ajou- 
3 et que le liquide est dovenu laiteux, on fait couler, A son 
ar,la solution de potasse en mince filet et Ton remuejus- 
I’A ce que Pessai d’un 6chanUllon donne un rdsultat sa- 
ifaisant. Si I’on veut obtenir un produit plus epuis et 
^aat une consistance plus voisine de celle d’un ouguent, 
faut employer, en commenjant, une quantity de soude 
.ustique un peu plus grande; on dissout, dans Teau, par 
lemple, an lieu de i pour cent, 1 1/2 ou 2 pour cent de 
mdecaustique. 11 convlent toutefois de determiner exac- 
ment, au moyen d’essnis pr6alables, la quantity de soude 
lustique qu’il convient d*employer pour donnor au d6- 
ras la consistance d’onguent ; cn effet, une quantite trop 
rande de soude caustique donnerait plut6t k la masse ob- 
3 nue la consistance d’un savon que celle d'un onguent. Le 
Agras doit pouvoir s’Ataler facilement, avec le doigt, sur 
e cuir qui doit Tabsorber rapidement. 


Agras 4 rolAina. 


Le souB-produit de la fabrication des bougies 8t6ariques: 


338 PABRIOATION DBS OIEAGKfl 

I’ol^ine ouacide olSTque. s’emploie avecavantage pour fa- 
briquer un dfigras d’un trfes bon usage, mais cependant 
d’une quality iufdrieure & celle du produit pr6par6 avec 
I’huile depoifison. 

On pept preparer le ddgras 4 I’olft’ne exactement de la 
mfitne mapifere que celui i I’huile de poisson ; I’opdration 
commence igalement par Tintroduction de I’olSVne, en 
mince filet, dans la aolution bouillante de soude caustique. 
La formation du hquide laiteux s’achfeve ordinairenaent en 
moins de temps que dans le traitement de I’hujle de pois- 
Bon ; on ajoute ensuite la solution de potasse et Ton remue 
iusqu’i la fin de I’opdration. 

Silesfichantillons, dont on h&te le refroidissement, nqon- 
trent que le produit pr6par6 est encore trop fluids, on 
ajoute a. la masse encore chaude, qui rests dans la 
chaudiftre, une quantity convenable de savon d'oldine. 
Pour que ce savon se dissolve rapidement dans le liquids 
et ne laisse aucupe particule non dissoute, il est absolu- 
ment indispensable de le couper en fins copeaux et de re- 
muer jusqu’i. ce qu’un dchantillon, examind avec atten- 
tion, ne laisse plus voir de petits fragments blanchfitres 
de savon non dissous, mais forme une masse parfaitement 

bomog&ne. , ,, j 

Beaucoup de praticiens sontd’avis qu un degras de cou- 
leur brune agit plus dnergiquement qu’un ddgras peu co- 
lord. Cette manidre de voir n’a aucun fondement ; car, la 
coloration brune tient seulement 4 ce qne I’on a employd 
4 la fabrication du ddgras une huile de poisson plus fonc e. 
Pourpouvoir, cependant, satisfaire augofitdesconsom- 

mnteur8quidemandentduddgra8decouleurfbncde,ilexiste 

un moyen trds simple, qui consiste 4 ajouter 4 la masse, 
quand elleest compldtement prdte, mais encore chaude, 
we matikp cplorante. Pn qui pqnyient la mieux ppur cet 


FAimrn^TioN dh DiVmAS 


fi39 

.thage esl un6 di'coction Ir^s concenlree do tan, ou unc su 
jiihQ»cnnc«nh’ic4galenienitdc ce que Ton appelle extrai^ 
lir tanin (cxlrait do noix degnllc). On fait aoulcrle liquide 
univenable. en mince Hlot,d!inRled6grn‘i encore chaudjus- 
qu h ce i[iie touU* la mafaso paraisse iiniform4nient colorde. 
!1 i'rit ItiiilMriiis imporlunt, dans co cos, de l&ciior dc clon- 
ue, audegrati la consistance d'onguent. Du degras^ etendu 
aur una plaque de vcrre en couoho assez dpaisse doit, lors- 
qu'tUst bien piV^parf, laist>or passer uniformdment la lu- 
niidre, aaiitf laisser vuir duns sa masse des taches plus ou 
i.aiini cfairee. 


JDAgraei noir. 


On peul Icpn'iiarer i‘n ujoulaiil ililu drgrfiscucorecbaud 
oi contcinnil dAjt\ de la dficoclion de tan ou de 1 oxtrait dii 
tanin, une jiuhle quantiW de vitriol de Icr dissous duns 
reau^npr^** qnoi on rcmue le mdlange, pendant quelquo 
temps. Toute In masse so loinl alors en noir fonc6 et co 
genre de digras cst d’un usage excellent pour graisser le 
cuir noir qiii doit itre assonpli et ne pas devenir sec et 
catsiml, c|Mnnd il a 6i6 niuuillfi. 


JDiigiriue rte d6t*hote de graisse. 


Au iMoyenJ'un trailcmonlconvenable, on peut employer 

A iB fnbrn-nlion du d6gra» loule graisBO que sa grande im- 
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purely rend impropre k un autre usage. C’est ainsi, par 
exemple, que nous pr^parons un d^gras, rendani de bons 
services et bien vendu, avec la graisse fortement color^e et 
d'une odeur repoussante qui provient de la cuisson des os 
d^jd. fortement putr6fi6s. A cet effetja graisse est chauffee, 
pendant une demi-heure, dans une chaudiSre, a la tempe- 
rature de 120 k 130^ pendant cette cuissoDjOn Tagite cons- 
tamment et elle repandune odeur tres d6sagreable. Ony 
ajoute ensuite 4^5 pour cent, environ, d’une lessive de 
soudee, un demi pour cent que Ton melange bien avec la 
graisse, puis on ajoute la solution depotasse, de la maniere 
indiquee plus haut. On obtienL ainsi, gdneralementjSans 
etre oblige d’employer du savon pour I’epajssir, un de- 
gras do couleur brune, qui satisfait parfaiteraent aux con- 
ditions exigibles de ce produit. 
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marquer ie Imge, d'aprAs Jacobsen. — Encre A tampons 
A raniline — Encre noire A marquer, A Tauilme 

XXIX. — Encres spAciales — Encre poor ecriro sur m6- 
taux — Encre noire bnllante, pour m6taui. — Encre 
rouge bnllante, pour mAtaux , encre de couleur bril- 
lante, pour le mAtal. — Encres noires mates, pour me- 
taux. — Encre pour Acrire sur I’argotil: — Encre pour 
Acnre en noir sur le zinc ; encre noiru pnnr lo cun' — 
Encre noire pour Jes tissus do lil, de rofon, de lame cL de 
Eoie , encre bleue pour le verre, inal triable a Trau , cnen* 

F our Atiquettes de laboratoire — Encie pour icriro sur 
ivoire — Encres pour Acnre et dcssiner ‘lur lo bois. . 

XXX. — Encres sympathiques- — Encres sympnthiques 
jaunes I et II. — hncre sympallnquo A Tor I'.iuie rouge 
sympatliiqpie, A I’or — Encre poiirpro delebile lincres 
vertos sympaLhiques Encre verte synipathique snniilo. — 
Encre vorte syinpalhique A deux liquidos Encre bluuosym- 
pathique. — Encre au sulfocyaiiuro de cobalt Encre bruno 
syinpathique. Encre A roxofate de molybdfine 

XXXT — Encres pour timbres et tampons. — Encro 
noire pour timbres — Encres de couleur pour timbres 
Encres do couleur A raniliue. pour timbros Encres solu- 
bles pour timbres. — Encre indclAbilc, pour liiubrcB.... 

XXXII. — Bleue d’azurage du linge.— A Blou d’azurnge 
insoluble. — Smalt. — Bleu doPrusse. B. Bleu d’ozura- 
ge soluble, Bleu de Prusse soluble. — Blou d’lndigo, pour 
axurage. Sulfate d’lndigo — Cnrrain d’lncligo — Ciunnn 
d'mdigo, A PAtat solide t 
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DEUXI^IME PARTIE 


I. FabrioatiorL du cirage pour ohaussures, des 

vemis et de la graisse pour le ouir 293 

II. — Fabrioaidon du noir d'oa (noir d’ivoire ou de 
Paris). — Noir dlvoire. — Fabncation du noir de vigne. 203 

III. — Circes pour ohaussures, en g6ii6ral. — Glyc6- 
iiiie — Cirage biillaut, vioimois, itrKuilo. — Cirage do 
Lyou — Cirage do Hanovre. — Cirage de Borlm. — Gi- 
rage imperm&hle au caoutchouc. — Cirage brillant h. la 
cire — Cirage bnllajit au spormac6ti. — Cirago briUont 

la gutta-percha. — Noir ore veto pour cuir- — Cirage 
bnllaut au lignite. — Cirago brillant beige — Cirage bril- 
lunt k I’lnrligo. — Cirage a la glycOrlne, pour cbuussiu'es 

— Cirage liquide, pour chausaures. — Cirage pour cbaus- 
sures» sans acide sulfuncjue, d'aprOs LOwy. — Cirage bnl- 

lant au for. — Cirago bnliant au prussiate de potasso. . . 300 

IV. — Vemis pour cuir. — Vernia brillant — Vernis noir 
brillant, pour cuir.— Verxiifl brillant, sons acide, pour chaus- 
surea. — Vemis noir pour cuir. — Vemis pour bornais. 

— Vemis noir pour courroiea. — Vemis dlostitmo pour 
cmr. (Verrus bleu lleiible). — Vernis au cooutcnouc. — 

Vemis ordinaire au caoutchouc. — Vemis 6!a5tique, au 
caoutchouc — Vemis au caoutchouc, pour chaussures en 
caoutchouc. — Vernis collaot, au caoutchouc 3i6 

V. — Graisses et onguents, pour le ouir. — Graisse au 
savon, pourempoignos."- Onguont po nr barn aia.— Graisse 
hrillante imperni^able. — Groissae rendanl le cuirimper- 
mfiablo. — (Jnguentiinperin^able, pourlecmr —Brillant 

E our le ouir gras, — Graisse & Thuile de poisson, pour 
} cuir. — Graisse pour bottea de marois. — Gi’aisse k 
la rdsinoipour le cuir, — Graisse au caoutchouc.— Graisse 
brevetde, au caoutchouc. — Graisse ft. la vaseline, pour 
le cuir 325 

y], ^ Fabrication du ddgras. — Fabrication du di^graa 
comme sous-produits des chamoiseries. — Preparation du 
degras avec rhuile de poisson. — Odgras & roldlne, — 

Degras noir. — Degras de dechcts de graiaaes 




333 



